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Предисловие 


Дискретные полупроводниковые приборы (диоды, транзисторы и тирис- 
торы) являются изделиями элементной базы, наиболее широко применяющимися в 
радиоэлектронной и электротехнической аппаратуре. 

В справочнике приводятся электрические и эксплуатационные параметры и 
характеристики тиристоров, основные сведения о них, современная классифика- 
ция, условные графические изображения, система параметров. От предшествующих 
справочников настоящий отличается тем, что в него включены все тиристоры 
независимо от мощности, которые изготавливаются или в недавнем прошлом 
изготавливались отечественной промышленностью. Справочник содержит представ- 
ленные в табличной форме основные электрические, временные и тепловые пара- 
метры тиристоров, а также предельно допустимые режимы в эксплуатации. В 
отдельный раздел выделены габаритные и присоединительные размеры приборов. 

Для удобства пользования тиристоры сгруппированы по функциональным 
видам и группам. В каждой таблице приборы расположены по мере возрастания 
тока в открытом состоянии (среднего, действующего или импульсного). 

В краткой форме изложены принципы работы тиристоров, рассмотрены их 
основные рабочие состояния. Даны некоторые рекомендации по их выбору и 
применению в аппаратуре. 

Так как в процессе производства и эксплуатации приборов в техническую 
документацию вносятся изменения, касающиеся электрических параметров и 
режимов их работы, то приведенные в справочнике данные следует использовать 
главным образом для выбора необходимого типа приборов или для поиска ориен- 
тировочной его замены. Применение конкретного прибора должно производиться в 
строгом соответствии с техническими условиями на него. 

В справочнике подробно изложена система параметров тиристоров. Для общего 
представления о характере изменения параметров от электрических и тепловых 
режимов эксплуатации в этом разделе приведен полный комплект зависимостей на 
примере конкретного типа тиристора. 


Справочник рассчитан на широкий круг радиолюбителей и может быть полезен 


специалистам для предварительного выбора тиристоров при разработке конкрет- 
ных схем применения. 


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТИРИСТОРАХ 


Основой тиристора, определяющей его параметры и характеристики, 
является многослойная полупроводниковая структура, состоящая из четырех 
чередующихся слоев р и п типа проводимости р, =п, =р, =п,, образующих три 
электронно-дырочных перехода ],, ], и], (рис. 1). Внешние слои р, и п, и пере- 
ходы], и], принято называть эмиттерными, внутренние слои п, ир, — базовыми, а 
центральный переход }, — коллекторным. Структура тиристора рассчитана так, что 
взаимодействие между слоями при приложении напряжения различного направле- 
ния дает вольт-амперную характеристику (ВАХ) с отрицательным участком (рис. 2). 

Тиристор — полупроводниковый ключевой элемент, характеризующийся тремя 
основными рабочими состояниями: закрытым, когда он блокирует приложенное 
прямое напряжение; непроводящим, когда он блокирует приложенное обратное 
напряжение; открытым, когда он проводит основной ток. При переходе тиристора 
из закрытого состояния в открытое или наоборот имеют'место переходные процес- 
сы включения и выключения соответственно. 

Трехэлектродный тиристор включается ес помощью импульсов управления, по- 
даваемых на управляющий электрод, двухэлектродный (динистор) — подачей 
прямого напряжения включения. Поскольку динисторы составляют весьма малую 
часть от всей номенклатуры тиристоров, то далее описание общих сведений о 
тиристорах приводится для трехэлектродных приборов. 

Основные рабочие состояния тиристора и переходные процессы между ними 
показаны на рис. 3, 4. 

Закрытое и непроводящее состояния. Эти состояния хорошо описываются ВАХ 
при разомкнутой. цепи управления (рис. 5). В закрытом состоянии работает об- 
ратносмещенный центральный коллекторный переход },, в непроводящем — об- 
ратносмещенные крайние эмиттерные переходы ], и]. Значения параметров в этих 
состояниях определяются геометрией многослойной полупроводниковой структу- 
ры, используемой защитой выходов р-п переходов на поверхность структуры, а 
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Рис. 1. Модель полупроводниковой Рис. 2. Типичная ВАХ тиристора 
структуры тиристора 
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Рис. 3. Вольт-амиерная характе- 
ристика тиристора в открытом 
состоянии 


Рис. 4. Переходные процессы включения и 
выключения 


также поверхностными свойствами выпрямительного элемента. Необходимо 
отметить, что ВАХ имеют болышпой (от одного до трех порядков) технологический 
разброс при фиксированной температуре перехода Ти. Поэтому корреляционные 
связи установить невозможно. Рисунок 5 показывает только характер взаимосвя- 
зей параметров по напряжению с параметрами по току при различной температуре. 

Определяющим фактором, влияющим на значения параметров в закрытом и 
непроводящем состояниях, является температурный режим. С увеличением темпе- 
ратуры перехода Ти ток в закрытом состоянии 1.с и обратный ток обр возрастают, 
а напряжение переключения Опрк и напряжение пробоя Цпроб уменьшаются. На 
практике (в ТУ) установлены нормы на [си обр При фиксированных значениях 
соответствующих напряжений, которые определяются как запас (0,7...0,8) Опрк 
и Опроб при нормальной и максимально допустимой (Ти тах) температурах пере- 
хода. Из-за большого технологического разброса зависимости 13с =Ё (Тп) и обр = 
= (Тп) в ТУ и информационных материалах не приводятся. 


Рис. 5. Вольт-амперные характеристики и, 
тиристора в закрытом и непроводящем ты И 
состояниях при разомкнутой цепи уп- 

равления 
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Открытое (проводящее) состояние. Когда тиристор находится в открытом 
состоянии, все его р-п переходы смещены в прямом направлении и сопротивление 
прямому току минимально. Тиристор работает при высоких плотностях тока 
(порядка сотен ампер на квадратный сантиметр, т.е. при высоком уровне инжек- 
ции неосновных носителей заряда. При высоком уровне инжекции два из трех 
прямосмещенных переходов (крайние) имеют обычно близкие, но противополож- 
ные по знаку, значения падения напряжения. Следовательно, в полное напряжение в 
открытом состоянии Цьъс вносит вклад только один коллекторный переход. 

Открытое состояние в общем виде описывается системой трех уравнений — 
переноса зарядов, непрерывности и Пуассона, — связывающих концентрации заря- 
дов и их изменения, дрейфовые и диффузионные составляющие тока и электри- 
ческие свойства р-п переходов и многослойной структуры. Напрямую система этих 
уравнений не решается. Существует несколько моделей ее решения, из которых 
наиболее удобной является модель, предложенная японским ученым Кокозой: 


Чос =2,36 - 10-2 /Техр (М/2\ИрОр) , 


где ] — плотность тока; \Мл — эффективная толщина п базы; тр — время жизни ды- 
рок в пбазе; Бр — коэффициент диффузии дырок. 

Эта модель хорошо работает для плотностей тока в диапазоне от 100 до 400 А/см? 
и имеет достаточную сходимость с реальными ВАХ в открытом состоянии, которые 
показаны на рис. 6 для тиристоров типов Т151-100 и Т143-500. В представленном 
выражении три Ор зависят от температуры, но зависимость эта является не опре- 
деляющей, т.к. три Ор находятся под знаком радикала и в показателе экспоненты. 
Основной является зависимость от плотности тока или от нагрузки, что и под- 
тверждают реальные ВАХ в открытом состоянии; Ос определяется геометрией 
полупроводниковой структуры (решающей является эффективная толщина п ба- 
зы), конструкцией выпрямительного элемента и видом контактов (паяные или 
прижимные). 

Переходной процесс включения. Этот процесс характеризуется тремя па- 
раметрами: временем задержки {3д, временем нарастания (нар и временем 
включения (вкл, Которые связаны отношением: фвкл = &зд + нар. Эти па- 
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Рис. 6. Реальные 
ВАХ тиристоров в 
открытом состоя- 
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Рис. 7. Зависимость времени включе- Рис. 8. Зависимость времени включе- 
ния и нарастания от тока в открытом ния и задержки от тока управления 
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Рис. 9. Зависимость времени включе- Рис. 10. Зависимость времени вклю- 
ния и задержки от скорости нараста- чения и нарастания от температуры 
ния импульса тока управления перехода 


раметры зависят в основном от четырех режимных параметров (рис. 7 —10). 
Для различных групп тиристоров указанные зависимости хотя и имеют одинако- 
вый характер, но имеют и качественные различия. У низкочастотных тиристоров 
параметры переходного процесса изменяются в меньших пределах, т.е. они менее 
чувствительны к режиму. Импульсные же тиристоры характеризуются большими 
диапазонами изменений. 


Переходный процесс включения, или, иными словами, время протекания его, 
зависит от характера нагрузки, на которую работает прибор, и стойкости его к 
эффекту 41 с/4. При индуктивной нагрузке 9 с/9 определяется индуктивностью. 
В этом случае ток через тиристор нарастает медленно, а напряжение спадает быстро. 
Этот режим характеризуется малыми потерями при включении. При этом тиристор 


7 


включается на болышой площади, Работа в таком режиме с точки зрения воз- 
никновения отказа на переходном процессе включения не опасна. 

При активной нагрузке стойкость тиристора к эффекту 45/4 определяется 
самим прибором, т.е. конструкцией его электрода управления и способностью 
включаться как можно на большей площади. В таком режиме ток нарастает быстро, 
и при включении может быть выделена большая мощность. В практике применения 
импульсных тиристоров часто встречаются отказы, вызванные локализацией тока в 
одной точке и в результате приводящие к тепловому пробою. Здесь переходный 
процесс включения в сильной степени зависит от напряжения, при котором вклю- 
чается тиристор, и от параметров импульса тока управления (его амплитуды и 
скорости нарастания). Для исключения такого вида отказов в конструкции им- 
пульсных тиристоров применяются разветвленные электроды управления и слож- 
ные (двух-и трехступенчатые) механизмы управления. 
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Рис. 11. Зависимость времени выклю- 
чения от напряжения в закрытом 
состоянии 
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Рис. 13. Зависимость времени выклю- 
чения ‘от обратного напряжения 
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Рис. 12. Зависимость времени выклю- 
чения от скорости нарастания напря- 
жения в закрытом состоянии 
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Рис. 14. Зависимость времени выклю- 
чения от тока в открытом состоянии 
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Рис. 15. Зависимость времени выклю- Рис. 16. Зависимость времени выклю- 
чения от скорости спада тока в откры- чения от температуры перехода 
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Переходный процесс выключения. Этот процесс характеризуется комплексным 
воздействием на тиристор практически всех параметров. режима. Здесь имеют 
место прохождение импульса тока в открытом состоянии, воздействие обратного 
напряжения и последующее через время выключения воздействие импульсного 
напряжения в закрытом состоянии с определенной скоростью его нарастания. 


Влияние параметров режима и температуры на время выключения показано на 
рис. 11—16. 


Наиболее сильно {выкл зависит от импульсного напряжения в закрытом состоя- 
нии и скорости его нарастания, обратного напряжения в диапазоне до 100Ви 
температуры перехода. 

Отказы на переходном процессе выключения в основном обусловлены воздей- 
ствием импульсного напряжения в закрытом состоянии и скоростью его нараста- 
ния, а также выбросом обратного тока большой амплитуды (иногда сравнимой с 
амплитудой тока в открытом состоянии) при выключении обратным напряжением. 

Время выключения {выкл Характеризует инерционность выключения тиристора 
как ключевого элемента. Эта инерционность тиристора является причиной полных 
отказов приборов при эксплуатации. При этом необходимо отметить, что не су- 
ществует какого-то критериального параметра, который бы позволил определить 
время наступления отказа на переходных процессах. 


Параметры тиристоров, как и многих других полупроводниковых приборов, в 
значительной степени зависят от электрических и тепловых режимов эксплуатации. 
Поэтому для обеспечения надежной их работы в аппаратуре необходимо эти зави- 
симости учитывать. Для учета характера изменения параметров от режима на 


примере тиристора типа ТБ151-50 на рис. 17—30 показано изменение его пара- 
метров. 


оси ’ А 
76191-90 


900 


200 


100 


си ‚8 


Рис. 17. Вольт-амперные характерис- 
тики в открытом состоянии 
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Рис. 19. Динамическая диаграмма цепи уп- 
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Рис. 18. Статическая диаграмма цепи 
управления 
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Рис. 20. Зависимость импульсного от- 
пираюшего тока управления от дли- 
тельности импульса 
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Рис. 21. Частотно-импульсные харак-. 
теристики для тока синусоидальной 
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Рис. 23. Перегрузочные характеристики тиристора 
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Рис. 24. Зависимость времени включе- 
ния и задержки от тока управления 
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Рис. 26. Зависимость времени выклю- 
чения от скорости нарастания напря- 
жения в закрытом состоянии 
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Рис. 25. Зависимость времени выклю- 
чения от обратного напряжения 
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Рис. 27. Зависимость времени выклю- 
чения от Тока в открытом состоянии 
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Рис. 28. Зависимость времени выключения и времени обратного восстановления от 


скорости спада тока в открытом состоянии 
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Рис. 29. Зависимость скорости нараста- 
ния напряжения в закрытом состоянии 
от уровня этого напряжения 
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Рис. 30. Динамическая тепловая харак- 
теристика тиристора 


КЛАССИФИКАЦИЯ ТИРИСТОРОВ 


В процессе развития тиристоров изменялась их классификация. Приве- 
денная здесь классификация отражает последние достижения в этой области полу- 
проводникового приборостроения и по мнению авторов книги наиболее удобна 
для самых различных потребителей. 

В зависимости от характера вольт-амперной характеристики и способа управ- 
ления тиристоры подразделяются на: 

диодные тиристоры (динисторы) — имеют два вывода и Переключаются в от- 
крытое состояние импульсами напряжения заданной амплитуды; 

триодные тиристоры (тиристоры) — не проводящие в обратном направлении, 
включаются импульсами тока управления, а выключаются либо подачей обратного 
напряжения, либо прерыванием тока в открытом состоянии. Тиристоры в зависи- 
мости от коммутационных параметров подразделяют на низкочастотные (выкл 
более 50 мкс, (40 с/Ч кр не более 100 А/мкс), высокочастотные (выкл не более 
63 мкс, (Ч с/ЧОкр не более 100 А/мкс), быстродействующие (выкл не более 
63 мкс, (Ч с/9®) кр от 100 до 800...1250 А/мкс), импульсные (специальные 
тиристоры для импульсных режимов работы) ; 

запираемые тиристоры — выключаются с помощью импульсов тока управления 
(отличаются малыми значениями времени выключения при равной энергетике с 
триодными тиристорами); 

комбинированно-выключаемые тиристоры — выключаются с помощью импуль- 
са тока управления при одновременном воздействии обратного анодного напря- 
жения. У этих тиристоров время выключения несколько превышает время выклю- 
чения запираемых; 

тиристоры-диоды — являются эквивалентом встречно-параллельного соедине- 
ния тиристора и диода; 

симметричные тиристоры (симисторы) — являются эквивалентом встречно- 
параллельного соединения двух тиристоров и способны пропускать ток в откры- 
том состоянии как в прямом, так и в обратном направлениях. Включается симис- 
тор однополярными и разнополярными импульсами тока управления; 

лавинные тиристоры — имеют лавинную вольт-амперную характеристику и обла- 
дают повышенной устойчивостью к перенапряжениям; 

оптронные тиристоры (оптотиристоры) — управляются с помощью светового 
сигнала от светодиода, расположенного внутри корпуса прибора. Оптотиристоры 
обладают повышенной помехоустойчивостью, так как их цепь управления гальва- 
нически развязана с сильноточной анодной цепью. 

Перспективным направлением минизэтюризации аппаратуры является интегра- 
ция дискретных полупроводниковых приборов. Поэтому в справочник включены 
модули на основе силовых тиристоров — одновидовые (тиристорные и оптотирис- 
торные} и комбинированные (с диодами). Модули состоят из двух выпрямитель- 
ных элементов, определенным образом соединенных между собой. 

Условные графические обозначения тиристоров приведены в следующей таблице: 


Обозначение 


Динистор 


Тиристор, лавинный тиристор, управляемые по катоду 
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Окончание табл. 


—_—_—_—_————ы—_— дд 


Прибор Обозначение 


Запираемый тиристор, комбинированно-выключаемый тиристор 


т 
ее > 
= 


Тиристор-диод 


Оптотиристор ЕЕ) 


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТИРИСТОРОВ 


По мере создания и освоения новых видов и классификационных групп 
тиристоров развивалась и совершенствовалась система их условных обозначений. 
Так после 1968 г. она трижды изменялась. 

В настоящее время в эксплуатации находится большое количество тиристоров, 
имеющих различные обозначение и маркировку. Поэтому для эквивалентной за- 
мены отказавших, устаревших или ранее разработанных приборов представляет- 
ся целесообразным проследить процесс изменения систем’ условных обозначений. 
Необходимо отметить, что с самого начала разработок и производства тиристоров 
сложились две системы условных обозначений, которые сопределенными измене- 
ниями действуют и в настоящее время. 

Для тиристоров малой и средней мощностей, а также для импульсных тиристо- 
ров со средним током в открытом состоянии до 20 А условные обозначения в раз- 
личные периоды регламентировались ГОСТ 10862—64 и ГОСТ 10862-72. 

В соответствий с ГОСТ 10862—64 приборам присваивались обозначения типов 
из трех элементов: 

первый элемент — буква или цифра, обозначающая исходный материал: К или 
2 — кремний; 

второй элемент — буква, обозначающая вид прибора: Н — динистор, У — ти- 

.ристор; 

третий элемент — число, обозначающее назначение или электрические свой- 
ства прибора: от 101 до 199 — малой мощности; от 201 до 299 — средней мошнос- 
ти; от 301 до 399 — болыпой мощности. 

Для обозначения сочетания основных параметров введен четвертый элемент — 
буквы А, Б, Вит. д. 

Пример условного обозначения по ГОСТ 10862—64: 

КУ201А — кремниевый тиристор средней мощности с сочетанием парамет- 
ров А. 
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Начиная с 1973 г. вновь разработанным тиристорам присваивались обозначе- 

ния по ГОСТ 10862—72, состоящие также из четырех элементов: 

первый элемент — буква или цифра, обозначающие исходный материал: Г или 
1 — германий; К или 2 — кремний; А или 3 — арсенид галлия; 

второй элемент — буква, обозначающая вид прибора: Н — динистор, У — ти- 
ристор; 

третий элемент — число, обозначающее назначение и качественные свойства 
приборов, а также порядковый номер разработки. Так: 

от 101 до 199 — динисторы или тиристоры малой мощности со средним (по- 
стоянным) током в открытом состоянии менее 0,3 А; 

от 201 до 299 — динисторы и тиристоры средней мощности со средним (по- 
стоянным) током в открытом состоянии от 0,3 до 10А; 

от 301 до 399 — запираемые тиристоры малой мощности с запираемым то- 
ком менее ОЗА; 

от 401 до 499 — запираемые тиристоры средней мощности с запираемым то- 
ком от 0,3 до 10А; 

от 501 до 599 — симисторы малой мощности с действующим током до 0,3 А; 

от 601 до 699 — симисторы средней мошности с действующим током от 0,3 
до 10 А. 

Назначение четвертого элемента и его обозначение остались прежними. В 1985 г. 
для обозначения мощных импульсных тиристоров со средним (постоянным) то- 
ком в открытом состоянии до 20 А и импульсным током в открытом состоянии 
100 Аи более введены в третьем элементе числа от 701 до 799. 

Условные обозначения силовых тиристоров (со средним током в открытом 
состоянии 10 А и более) регламентировались ГОСТ 14069—68, ГОСТ 14069-72, 
ГОСТ 20859—75, ГОСТ 20859-79. До 1968 г. обозначения этих тиристоров состоя- 
ли из следующих элементов: 

первый элемент — группа букв, обозначающих вид тиристора (ВКУ, ВКДУ, 
ВКДУС, где В -— вентиль, К — кремниевый, У — управляемый, Д — диффузионный, 
С — симметричный). После букв могла следовать цифра, обозначающая номер 
конструктивного исполнения. Для приборов с водяным охлаждением в группу 
букв вводилась буква В (ВКДУВ); 

второй элемент — число, равное значению номинального тока в амперах; 

третий элемент — число, обозначающее класс по номинальному напряжению 
(сотни вольт); 

четвертый элемент — число, равное значению (среднему) напряжения в откры- 
том состоянии при номинальном токе. Число в четвертом элементе можно было 
заменять буквой, соответствующей группе по напряжению в открытом состоянии: 


0,75 < 0,85 | 0,85 < 
Пример условного обозначения: 


- ВКДУ 150-4-0,65 или ВКДУ 150-4А — вентиль кремниевый диффузионный уп- 
равляемый на номинальный ток 150 А, номинальное напряжение 400 В, среднее 
значение напряжения в открытом состоянии 0,65 В. 

ГОСТ 14069—68 ввел некоторые коррективы в рассмотренную систему. В пер- 
вом элементе группы букв заменены на следующие: Т — тиристор, ТС — симистор, 
ТЛ - тиристор лавинный. Введен дополнительный пятый элемент — римские циф- 
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0,65 < 0,75 


ры, обозначающие группы по времени выключения при температуре 25° С: 1 — не 
более 25 мкс, П — от 25 до 70 мкс, Ш - от 70 до 250 мкс. 

Пример условного обозначения по ГОСТ 14069-68: 

Т10-4-0,75-П — тиристор на номинальный ток 10 А, номинальное напряжение 
400 В, среднее значение напряжения в открытом состоянии 0,75 В, время выключе- 
ния от 25 до 70 мкс. | 

ГОСТ 14069-72 установил новую систему условных обозначений силовых ти- 
ристоров, сохранившую структуру условного обозначения по ГОСТ 14068—68: 

первый элемент — буква или группа букв, обозначающих вид (Т — тиристор; 
ТС — симистор; ТЛ — тиристор лавинный). Для приборов с водяным охлаждени- 
ем вводится буква В (ТВ или ТЛВ) - 

второй элемент — буква Ч (для высокочастотных тиристоров); 

третий элемент — цифра (от 2 до 9), обозначающая номер конструктивного 
исполнения приборов на одинаковое значение тока (для первого исполнения 
цифра | не указывается); 

четвертый элемент — число, равное значению предельного тока в открытом сос- 
тоянии в амперах. Между третьим и четвертым элементами (если введен третий) 
ставится дефис; 

пятый элемент — число, обозначающее класс по повторяющемуся напряжению 
(сотни вольт); 

шестой элемент — группа цифр, из которых первая обозначает группу по 
(Чизс/9%) кр, вторая — группу по выкл, третья — группу по (910/94) кр. 

Обозначение классификационных параметров по ГОСТ 14069-72: 


Условное Классификационный параметр (ГОСТ 14069—72) 
обозначение 
группы (Чизс/9%) кр В/мкс, ‘выкл, МКС | (Ч с/4 кр, А/мкс, 


не менее не более не менее 


0 Не нормируется 

1 20 250 20 
2 50 150 40 
Э 100 100 70 
4 200 70 100 
5 500 50 200 
6 1000 30 400 
И 20 600 
8 15 800 
9 12 1000 


Маркировка тиристоров, предназначенных для параплельного соединения, до- 
полняется значением импульсного напряжения в открытом состоянии. 

Пример обозначения тиристора по ГОСТ 14069-72: 

ТВ2-1000-6-121 — низкочастотный тиристор, с водяным охлаждением, второ- 
го конструктивного исполнения, на предельный ток 1000 А, повторяющееся напря- 
жение 600 В, с критической скоростью нарастания напряжения в закрытом состоя- 
нии 20 В/мкс, временем выключения до 150 мкс и критической скоростью нарас- 
тания тока в открытом состоянии 20 А/мкс. 
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Система условных обозначений силовых тиристоров по ГОСТ 20859—75 прак- 
тически повторяет систему ГОСТ 14069-72 со следующими дополнениями: в пер- 
вом элементе добавлено обозначение оптотиристоров — ТО; во втором элементе — 
обозначение импульсных тиристоров — буква И; для тиристоров с обратной поляр- 
ностью (катод на корпусе) после предельного тока без дефиса введена буква Х. 

Начиная с 1980 г. введена новая, действующая до настоящего времени систе- 
ма условных обозначений унифицированных силовых полупроводниковых при- 
боров по ГОСТ 20859-79. Буквенно-цифровой код новой системы состоит из 
следующих элементов: 

первый элемент — буква или буквы, обозначающие вид прибора: Т -— тиристор; 
ТЛ - лавинный тиристор; ТС — симистор; ТО — оптотиристор; ТЗ — запираемый 
тиристор; ТБК - комбинированно-выключаемый тиристор; ТД - тиристор-диод; 

второй элемент — буква, обозначающая подвид тиристора по коммутационным 
характеристикам: Ч — вычокочастотный (быстровыключающийся) тиристор; Б -— 
быстродействующий; И - импульсный; 

третий элемент — цифра (от | до 9), обозначающая порядковый номер моди- 
фикации (разработки); 

четвертый элемент — цифра (от 1 до 9) ‚ обозначающая классификационный раз- 
мер корпуса прибора; 


Условное 
обозначение 
размера 


Конструктивное исполнение (ГОСТ 20589—79) 


Штыревое Таблеточное Фланцевое 


Размер шестигран- Диаметр корпуса, Диаметр окруж- 

ника ’’под ключ’, мм ности расположе- 
мм ния отверстий для 
монтажа, мм 


1 11 24 
7 14 40 26 
3 17 52 30 
4 22 58 34 
5 27 73 42 
6 32 85 50 
7 41 105 61 
8 125 72 
9 85 


пятый элемент — цифра (от 0 до 5), обозначающая конструктивное исполнение; 


Условное обозна- 
чение корпуса 


Условное обозна- 
чение корпуса 


Конструктивное ис- 
полнение 
ГОСТ 20589—79 


Конструктивное 
исполнение 
(ГОСТ 20589—79) 


——. 


0 Бескорпусное 3 Таблеточное 

1 Штыревое с гибким 4 Под запрессовку 
выводом 

2 Штыревое с жестким 5 Фланцевое 
выводом 
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шестой элемент — число, равное значению максимально допустимого среднего 
тока в открытом состоянии для тиристоров, лавинных тиристоров, оптотиристо- 
ров, комбинированно-выключаемых тиристоров, максимально допустимого им- 
пульсного тока для импульсных тиристоров, максимально допустимого действую- 
щего тока для симисторов и импульсного запираемого тока для запираемых тирис- 
торов. Для тиристоров-диодов шестой элемент состоит из дроби, в числителе ко- 
торой значение максимально допустимого среднего тока в открытом состоянии, 
а в знаменателе значение максимально допустимого среднего тока в обратном про- 
водящем состоянии; 

седьмой элемент — буква Х для приборов с обратной полярностью (основание 
корпуса — катод); 

восьмой элемент — число, обозначающее класс по повторяющемуся импуль- 
сному напряжению в закрытом состоянии (сотни вольт); 

девятый элемент — группа цифр, обозначающая сочетание классификационных 
параметров: (4изс/9 кр для низкочастотных приборов); (4изс/91) кр И бвыкл 
для высокочастотных приборов; (4изс/4) кр» вкл И {выкл Для быстродействую- 
щих приборов; для симисторов и тиристоров-диодов вместо (4изс/а*) кр Класси- 
фикационным параметром является (4изс/4) ком: 


Условное Классификационный параметр (ГОСТ 20858—79) 
обозначение 
группы (Чи/4%) кр, В/мкс, | выкл» мкс, * вкл, МКС, (Чизс/4®) ком, 
не менее не более не более А/м -с, не менее 

0 Не нормируется 
1 20 63 4 25 
2 50 50 3,2 4 
3 100 40 2:5 6,3 
4 200 32 2 10 
5 320 25 1,6 16 
6 500 20 152 25 
7 1000 16 1 50 
8 1600 12,5 0,63 100 
9 2500 8 0,4 200 


Примеры условных обозначений тиристоров по ГОСТ 20859-79: 

ТЛ171-320-10-6 — тиристор лавинный первой модификации, размер шестигран- 
ника ’’под ключ” 41 мм, конструктивное исполнение — штыревое с гибким катод- 
ным выводом, максимально допустимый средний ток в открытом состоянии 
320 А, повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии 1000 В 
(10-й класс), критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоя- 
нии 500 В/мкс; 

ТБ151-63-6-445 — тиристор быстродействующий первой модификации, размер 
шестигранника ”под ключ” 27 мм, конструктивное исполнение — штыревое с гиб- 
ким катодным выводом, максимально допустимый средний ток в открытом сос- 
тоянии 63 А, повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии 600 В 
(6-й класс), критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии 
200 В/мкс (4-я группа), время выключения не более 32 мкс (4-я группа), время 
включения не более 1,6 мкс (5-я группа). 
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СИСТЕМА ПАРАМЕТРОВ ТИРИСТОРОВ 


Термины, определения и условные обозначения параметров тиристоров, 
помещенных в справочнике, приведены в соответствии с ГОСТ 20332-84. Введе- 
ние этого стандарта позволило осуществить терминологическую унификацию па- 
раметров приборов. 


Буквенное обозначение 


Термин Определение 


отечествен- 
ное 


международ- 
ное 


Параметры тиристоров и предельно допустимых режимов в закрытом состоянии 


Напряжение пере- Опрк О(во) Основное напряжение на тирис- 
ключения торе в точке переключения 
Напряжение вклю- кл 9 Основное напряжение на динис- 
чения торе, при котором он переходит 
из закрытого состояния в от- 
крытое 
Неповторяющееся Озс, нп ОБ8м Наиболышее мгновенное значе- 
импульсное напря- ние любого неповторяющегося 
жение в закрытом переходного напряжения в за- 
состоянии крытом состоянии 
Повторяющееся Озс, п Орюм — Наибольшее мгновенное значе- 
импульсное напря- ние напряжения в закрытом сос- 
жение в закрытом тоянии, прикладываемого к ти- 
состоянии ристору, включая все повторяю- 
щиеся переходные напряжения 
Критическая ско- (Чизс/9 0 кр (Чир /4 сти Наибольшее значение скорости 
рость нарастания на- нарастания напряжения в закры- 
пряжения в закры- том состоянии, которое не вызы- 
том состоянии вает переключения тиристора из 


закрытого состояния в открытое 
Критическая ско- —(4и3с/4 ком  (440/9®сот Наибольшее значение скорости 


рость нарастания нарастания основного напряже- 
коммутационного ния, которое непосредственно 
напряжения после нагрузки током в откры- 


том состоянии или в обратном 
проводящем состоянии в проти- 
воположном направлении не вы- 
зывает переключения тиристора 
ИЗ закрытого состояния в от- 


крытое 
Ток переключения [прк (ВО) Основной ток тиристора в мо- 
мент переключения 
Постоянный ток в [зс Ш Постоянный ток тиристора, обус- 
закрытом состоянии ловленный постоянным напряже- 
нием в закрытом состоянии 
Повторяющийся им- Гзс, и РЕМ Импульсный ток в закрытом 
пульсный ток в за- состоянии, обусловленный по- 


21 


Термин 


крытом состоянии 


Буквенное обозначение 


отечествен- 


ное 


международ- 


ное 


Продолжение табл. 


Определение 


вторяющимся импульсным на- 
пряжением в закрытом состо- 
янии 


Параметры тиристоров и предельно допустимых режимов в обратном 
непроводящем состоянии 


Постоянное обрат- 
ное напряжение 
Обратное напряже- 
ние пробоя 


Неповторяющееся 
импульсное обрат- 
ное напряжение 


Повторяющееся 
импульсное обрат- 


ное напряжение 


Постоянный обрат- 
НЫЙ ТОК 


Повторяющийся им- 


пульсный обратный 
ток 


обр 


Опроб 


обр, нп 


Ообр, п 


обр 


обр, п 


Ов 


О(ВЮ) 


Ов5М 


ОвЕМ 


12 


РЕМ 


Отрицательное постоянное анод- 
ное напряжение 

Обратное напряжение тиристора, 
при котором обратный ток до- 
стигает заданного значения 
Наибольшее мгновенное значе- 
ние неповторяющегося переход- 
ного обратного напряжения, при- 
кладываемого к тиристору 
Наибольшее мгновенное значе- 
ние обратного напряжения, вклю- 
чая только повторяющиеся пере- 
ходные напряжения 

Постоянный анодный ток в не- 
проводящем состоянии 
Обратный ток тиристора, обус- 
ловленный повторяющимся им- 
пульсным обратным напряже- 
нием 


Параметры тиристоров и предельно допустимых режимов в открытом состоянии 


Постоянное напря- 
жение в открытом 
состоянии 


Импульсное напря- 
жение в открытом 
состоянии 


Пороговое напря- 
жение 


Ток удержания 


ий, 


ос 


Оос, и 


от 


отм 


112 


Основное напряжение на тирис- 
сторе, обусловленное постоян- 
ным током в открытом сос- 
тоянии 

Наибольшее мгновенное значе- 
ние напряжения в открытом сос- 
тоянии, обусловленное импульс- 
ным током в закрытом состоя- 
нии заданного значения 

Значение напряжения, определя- 
емое точкой пересечения линии 
прямолинейной аппроксимации 
ВАХ открытого состояния с 
осью напряжения 

Наименьший основной ток, необ- 
ходимый для поддержания тирис- 
тора в открытом состоянии 


Продолжение табл. 


Буквенное обозначение 


Термин Определение 
отечествен- международ- 
ное ное 
Ток включения вкл И Наименыший основной ток, необ- 


ходимый для поддержания тирис- 
тора в открытом состоянии не- 
посредственно после окончания 
действия импульса тока управле- 
ния после переключения тиристо- 
ра из закрытого состояния в от- 


крытое 

Постоянный ток в Тос ТТ Основной постоянный ток в от- 

открытом состоянии крытом состоянии 

Средний ток в от- с, ср ТА Среднее за период значение тока 

крытом состоянии в открытом состоянии 

Действующий ток в Гос, д ТТЮМ$ 

открытом состоянии 

Повторяющийся им- ос, п ТТЮМ Наибольшее мгновенное значе- 

пульсный ток в от- ние тока в открытом состоянии, 

крытом состоянии включая все повторяющиеся пе- 
реходные токи 

Ток перегрузки в ос, прг 1 (@%) Ток в открытом состоянии, ко- 

открытом состоянии который при длительном проте- 
кании вызвал бы превышение 
максимально допустимой тем- 
пературы перехода, но который 
так ограничен по времени, что 
эта температура не превышается 

Ударный неповторя- Юс, удр ТМ Наибольший импульсный ток в 

ющийся ток в ОТт- открытом состоянии, протека- 

крытом состоянии ние которого вызывает превы- 
шение максимально допустимой 
температуры перехода, но воз- 
действие которого за время сро- 
ка службы тиристора предполага- 
ется редким, с ограниченным 
числом повторений 

Критическая ско- (Ч с/ЧОкр  (91Т/4 сть Наибольшее значение скорости 

рость нарастания то- нарастания тока в открытом сос- 

ка в открытом сос- тоянии, при котором тиристор 

тоянии остается в рабочем состоянии 

Запираемый ток [3 ТО Наибольшее значение тока в от- 


крытом состоянии, при котором 
обеспечивается запирание тирис- 
тора по управляющему элект- 
роду 
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Термин 


Линамическое со- 
противление в от- 
крытом состоянии 


Буквенное обозначение 


отечествен- 


международ- 


ное 


ТГ 


Продолжение табл. 


Определение 


Сопротивление, определяемое по 


наклону прямой, аппроксими- 
рующей ВАХ в открытом состо- 
ЯНИИ 


Параметры тиристоров и предельно допустимых режимов в обратном 
проводящем состоянии 


Постоянное напря- Опс 
жение в обратном 
проводящем состо- 
янии 

Импульсное напря- 
жение в обратном 
проводящем состо- 
янии 


Опс, и 


Пороговое напря- 
жение в обратном 
проводящем сос- 

тоянии 


обр, пор 


Постоянный ток в пс 
обратном проводя- 
щем состоянии 
Средний ток в об- 
ратном проводящем 
состоянии 
Действующий ток в 
обратном проводя- 
щем состоянии 
Повторяющийся им- 
пульсный ток в об- 
ратном проводя- 
щем состоянии 

Ток перегрузки в 
обратном проводя- 
щем состоянии 


пс, ср 


пс, д 


Гпс, и 


пс, прг 
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ОВС 


ОвСМ 


ОвСсто) 


С 
сари) 
1ЮС(ЕМ$5) 


С ВМ$ 


СКМ 


1еС(ОГ) 


Наиболынее мгновенное значе- 
ние напряжения в обратном про- 
водящем состоянии, обусловлен- 
ное импульсным током в обрат- 
ном проводяшем состоянии за- 
данного значения 

Значение напряжения, определя- 
емое точкой пересечения линии 
прямолинейной аппроксимации 
ВАХ обратного проводящего со- 
стояния с осью напряжения 


Среднее за период значение тока 
в обратном проводящем состоя- 
НИИ 


Наибольшее мгновенное значе- 
ние тока в обратном проводя- 
щем состоянии, включая все по- 
вторяющиеся переходные токи 
Ток в обратном проводящем со- 
стоянии, который при длитель- 
ном протекании вызвал бы пре- 
вышение максимально допусти- 
мой температуры перехода, но 
который так ограничен по вре- 
мени, что эта температура не 
превышается | 


Продолжение табл. 


Буквенное обозначение 
Термин Определение 
отечествен- 


ное 


Ударный неповторя- тс, удр 1еСс$м — Наибольший импульсный ток в 
ющийся ток в обрат- обратном проводящем состоя- 
ном проводяшем нии, протекание которого вызы- 
состоянии вает превышение максимально 


допустимой температуры перехо- 
да, но воздействие которого за 
время службы тиристора предпо- 
лагается редким, с ограничен- 
ным числом повторений 


Динамическое со- Тис, дин ТАС Сопротивление, определяемое по 
противление в об- наклону прямой, аппроксимиру- 
ратном проводящем ющей ВАХ обратного проводя- 
состоянии щего состояния 


Параметры динамических процессов включения и выключения 


Время включения вкл т, Ц Интервал времени, в течение ко- 
торого тиристор включается им- 
пульсом тока управления. (Ин- 
тервал времени измеряют от мо- 
мента в начале импульса тока уп- 
равления до момента, когда ос- 
новное напряжение понижается 
до заданного напряжения. Время 
включения может быть определе- 
но по нарастанию тока в откры- 
том состоянии до заданного зна- 


чения.) 
Время задержки зд ‘4,‘ва Интервал времени между задан- 
у, зд ным моментом в начале импуль- 


са тока управления и моментом, 
когда основное напряжение по- 
нижается до заданного значения, 
близкого к начальному 

Время нарастания нр› бу, нр бр, бер Интервал времени между момен- 
том, когда основное напряжение 
понижается до значения, близко- 
го к начальному, и моментом, 
когда оно достигает заданного 
низкого значения при включе- 
нии тиристора импульсом тока 
управления. Примечание: в прак- 
тике принято считать началом 
импульса тока или напряжения 
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Продолжение табл. 


Буквенное обозначение 


отечествен- международ- 
ное ное 


Определение 


управления момент, когда их 
значение достигает 0,1 от ампли- 
туды. За время задержки счи- 
тают интервал до момента спада 
напряжения до 0,9 от амплитуды 
или до момента возрастания то- 
ка до 0,1 от амплитуды. Время 
нарастания определяется в интер- 
вале спада напряжения от 0,9 до 
0,1 от начального значения, а по 
току — от 0,1 до 0,9 от амплиту- 
ды. Время включения равно сум- 
ме времен задержки и нарас- 
тания 

Время выключения зыкл ‘а Наименыпий интервал времени 
между моментом, когда основ- 
ной ток После внешнего пере- 
ключения основных цепей по- 
низился до нуля, и моментом, 
когда тиристор способен выдер- 
живать напряжение в закрытом 
состоянии с определенной ско- 
ростью его нарастания 

Время обратного “вос, обр (ь Интервал впемени между момен- 

восстановления том, когда основной ток прохо- 
дит через нулевое значение, из- 
меняя направление от прямого 
на обратное, и моментом, когда 
обратный ток уменьшается с его 
амплитудного значения до задан- 
ного значения, или когда экстра- 
полированный обратный ток до- 
стигает нуля 

Время прямого вос, пр а» Время, необходимое для дости- 

восстановления жения током или напряжением 
заданного значения после мгно- 
венного переключения с задан- 
ного тока в обратном проводя- 
щем состоянии на заданное пря- 
мое напряжение 


Время выключе- у, выкл 2а Интервал времени, в который 
ния по управляю- | тиристор переключается из от- 
щему электроду крытого состояния в закрытое 


с помощью импульса запирающе- 
го тока управления 
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Продолжение табл. 


Буквенное обозначение 


отечествен- | международ 
ное 


Определение 


Обратный ток вос- вос,обр 1, Обратный ток тиристора, проте- 

становления кающий во время обратного вос- 
становления 

Ток прямого вос- Твос, пр Та» Анодный ток тиристора, проте- 

становления кающий во время прямого вос- 
становления 


Параметры тиристоров и предельно допустимых режимов по цепи управления 


Отпирающее посто- Оу, от Ост Постоянное напряжение управ- 
янное напряжение ления, соответствующее отпира- 
управления ющему постоянному току управ- 
ления 
Отпирающее им- Оу, от, и ОсСтм — Импульсное напряжение управ- 
пульсное напряже- ления, соответствующее импуль- 
ние управления сному отпирающему току управ- 
ления 
Прямое импуль- Оу, пр, и Огсм — Импульсное напряжение управ- 
сное напряжение уп- ления, при котором эмиттерный 
равления переход находится в открытом 
состоянии 
Неотпирающее по- Оу, нот |6 @7 р) Наибольшее постоянное напря- 
стоянное напряже- жение управления, не вызываю- 
ние управления щее включения тиристора 
Неотпирающее им- Оу, нот, и ОСсрм `Наибольшее импульсное напря- 
пульсное напряже- жение управления, не вызываю- 
ние управления щее включения тиристора 
Запирающее посто- Оу,з осо Постоянное напряжение управ- 
янное напряжение ления, соответствующее запира- 
управления ющему постоянному току уп- 
равления 
Запирающее им- ОУ, з, и Чсом — Импульсное напряжение управ- 
пульсное напряже- ления, соответствующее запира- 
ние управления ющему импульсному току уп- 
равления 
Незапирающее по- Оу, нз ОСН Наиболыпее постоянное напря- 
стоянное напряже- жение управления, не обеспечи- 
ние управления вающшее выключение тиристора 
Незапирающее им- Оу, нз, и 9снм — Наибольшее импульсное напря- 
пульсное напряже- жение управления, не обеспечи- 
ние управления вающее выключение тиристора 
Отпирающий посто- Ту, от СТ Наименьший постоянный ток уп- 
янный ток управле- равления, необходимый для вклю- 
ния чения тиристора 
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Термин 


Отпирающий им- 
пульсный ток уп- 
равления 

Прямой импульс- 
ный ток управления 


Неотпирающий по- 
стоянный ток управ- 
ления 
Неотпирающий им- 
пульсный ток управ- 
ления 

Запирающий посто- 
янный ток управле- 
НИЯ 

Запирающий им- 
пульсный ток управ- 
ления 
Незапирающий по- 
стоянный ток управ- 
ления 
Незапирающий им- 
пульсный ток управ- 
ления 


отечествен- 


Буквенное обозначение 


ное ное 


Ту, от, и 1СТМ 
Ту, пр, и Т7СМ 
Ту, нот ср 
Ту, нот, и 1 (70) 
Ту,з Со 
Ту,з, и СОМ 
Ту, нз ТСН 
Гу, нз, и ТИМ 


международ 


Продолжение табл. 


Определение 


Наименьший импульсный ток уп- 
равления, необходимый для вклю- 
чения тиристора 

Импульсный ток управления, со- 
ответствующий прямому импуль- 
сному напряжению управления 
Наиболыший постоянный ток уп- 
равления, не вызывающий вклю- 
чения тиристора - 

Наиболыший импульсный ток уп- 
равления, не вызывающий вклю- 
чения тиристора 

Наименьший постоянный ток уп- 
равления, необходимый для вы- 
ключения тиристора 

Наименыший импульсный ток уп- 
равления, необходимый для вы- 
ключения тиристора 

Наибольший постоянный ток уп- 
равления, не вызывающий вы- 
ключения тиристора 

Наибольший импульсный ток уп- 
равления, не вызывающий вы- 
ключения тиристора 


Мощностные и энергетические характеристики 


Средняя рассеива- 
емая мощность 
Средняя рассеивае- 
мая мощность в за- 
крытом состоянии 


Средняя рассеивае- 
мая мощность в от- 
крытом состоянии 


Средняя рассеивае- 

мая мощность в об- 
ратном непроводя- 

щем состоянии 


Ударная рассеива- 
емая мощность в 
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Рер Рот 

Рзс, ср РрАИ 
РО(АУ) 

Рос, ср РТА 
РТ(АУ) 

Рнис, ср Рю АГ 
РЕ (АГ) 

Робр, удр РЕ5М 


Сумма всех средних мошностей, 
рассеиваемых тиристором 
Произведение мгновенных зна- 
чений тока и напряжения в за- 
крытом состоянии, усредненное 
по всему периоду 

Произведение мгновенных зна- 
чений тока и напряжения в от- 
крытом состоянии, усредненное 
по всему периоду 

Произведение мгновенных зна- 
чений тока и напряжения в об- 
ратном непроводящем состоя- 
нии, усредненное по всему пе- 
риоду 

Наибольшее мгновенное значе- 
ние рассеиваемой мощности в 


Термин 


обратном непрово- 
дящем состоянии 


Средняя рассеивае- 
мая мощность в об- 
ратном проводящем 
состоянии 
Рассеиваемая мощ- 
ность при включе- 
НИИ 


Рассеиваемая мощ- 
ность при выключе- 
НИИ 


Средняя рассеива- 
емая мощность уп- 
равления 


Импульсная рассеи- 
ваемая мощность уп- 
равления 

Прямая рассеивае- 
мая мощность уп- 
равления 

Обратная рассеивае- 
мая мощность уп- 
равления 

Средняя энергия 
потерь 

Энергия потерь в от- 
крытом состоянии 
Энергия потерь при 
включении 


отечествен- 


ное 


Рис, ср 


Рвкл 


Рвыкл 


Буквенное обозначение 


международ- 


ное 


РюСАИ 


РТТ 


РЮО, РОО 


Продолжение табл. 


Определение 


обратном непроводящем состо- 
янии в области пробоя при на- 
грузке одиночными импульсами 
тока 

Произведение мгновенных значе- 
ний тока и напряжения в обрат- 
ном проводящем состоянии, ус- 
редненное по всему периоду 
Мощность, рассеиваемая тирис- 
тором при его переключении с 
заданного напряжения в закры- 
том состоянии на заданный ток 
в открытом состоянии 
Мощность, рассеиваемая тирис- 
тором во время Перехода из от- 
крытого состояния в закрытое 
или обратное непроводящее сос- 
тояние при переключении тирис- 
тора с заданного тока в откры- 
том состоянии на заданное на- 
пряжение в закрытом состоя- 
нии противоположной полярнос- 
ти или на заданное обратное на- 
пряжение 

Произведение мгновенных зна- 
чений тока и напряжения управ- 
ления, усредненное по всему пе- 
риоду 

Произведение мгновенных зна- 
чений тока и напряжения управ- 
ления 


Сумма всех средних энергий 
потерь в тиристоре 

Энергия потерь, обусловленная 
током в открытом состоянии 
Энергия потерь в тиристоре при 
его переключении с заданного на- 
пряжения в открытом состоянии 
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Энергия потерь при 
выключении 


Температура ок- 
ружающей среды* 
Температура кор- 
пуса* 

Температура пере- 
хода* 

Максимально допус- 
тимая температура 
окружающей среды* 
Максимально допус- 
тимая температура 
перехода* 
Максимально допус- 
тимая температура 
корпуса* 

Тепловое сопротив- 
ление переход-среда 


Тепловое сопротив- 
ление переход-кор- 
пус 


Тепловое сопротив- 
ление переход-анод 
Тепловое сопротив- 
ление переход-катод 


Буквенное обозначение 


отечествен- 


ное 


Евыкл 


ЕКО 


Продолжение табл. 


Определение 


на заданный ток в открытом 
состоянии 
Энергия потерь в тиристоре при 
его переходе из открытого сос- 
тояния в закрытое или обратное 
ел, МЕ 
реключении тиристора с задан- 
ного тока в открытом состоя- 
нии на заданное напряжение в 
закрытом состоянии противопо- 
ложной полярности или на задан- 
ное обратное напряжение 


Тепловые параметры тиристоров 


Тс 


т 


Тк тах 


КТ п-с 


Кт п-к 


Вт п-А 


КТ п-к 


Кс 


КИА 


КИК 


Температура в заданной точке 
корпуса тиристора 


Отношение разности между тем- 
пературой перехода и температу- 
рой окружающей среды к мош- 
ности, рассеиваемой тиристором 
в заданном режиме 

Отношение разности между тем- 
пературой перехода и температу- 
рой корпуса к мощности, рассе- 
иваемой тиристором в заданном 
режиме 


* Термины и обозначения, не предусмотренные ГОСТ 20332—84. 
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Окончание табл. 


Буквенное обозначение 


отечествен- международ- 
ное ное 


Определение 


Дополнительные термины и буквенные обозначения параметров 


Скорость спада то- — (45/9) сп (а1т/4у 
ка в открытом сос- 

тоянии 

Скорость нараста- 91/44 91С:/4 
ния импульсного то- 

ка управления 

Длительность им- и, зс ба 
пульса тока или на- 

пряжения в закры- 

том состоянии 

Длительность им- и С: 
пульса тока или на- 

пряжения в откры- 

том состоянии 

Длительность им- еу С 
пульса тока или на- 

пряжения управле- 

НИЯ 


Примечание: Если речь идет о предельно допустимом значении параметра. 
то к термину добавляются слова ’›’максимально допустимый’ (ая, ое) или ’’мини- 
мально допустимый?” (ая, ое), к буквенному обозначению добавляют индекс тах” 


или пп соответственно. 


ТАБЛИЦЫ ПАРАМЕТРОВ ТИРИСТОРОВ 


Динисторы 


Предельные значения параметров режима при Тс тах 


= 
< И 
Тип и 2 (Чизс/91) кр» 

прибора х в < ый РА В/мкс о 
Е —_ | @& о 
- ЕР и ИЕ ВЕ - 
8 $ > Тс=25` С =100°С Е 
с Е 

-®Ф 
2Н102А 200 10 5 2 0,3 0,08 100 
КН102А 200 10 5 85 
2Н102Б 200 10 7 3 0,5 0,12 +00: 
КН102Б 200 10 7 85 
2Н102В 200 10 10 4 0,7 0,16 100 
КН102Б 200 10 10 85 
2Н102Г 200 10 14 6 0,9 0,23 100 
КН102Г 200 10 14 85 
2Н102Д 200 10 20 8 1,3 0,33 100 
КН!02Д 200 10 20 85 
2Н102Е 200 10 30 те 2 0,5 100 
2Н102Ж 200 10 30 12 2 0,5 100 
КН!102Ж 200 10 30 | 85 
2Н102И 200 10 50 15 3,3 0,83 100 
КН102И 200 10 50 85 
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Таблица 1 


Ди 


Электрические и временные параметры 


Е ее е 
при Т. = 25° С при Т. тах Е 
х 
- 
т о х = 
". - ; а р: < Е х 
Е" р В Ы - В З 
Е .Е Е т А _> _м го = 

—_ = .Я ы 

= = 
1,5 0,2 110 20 40 2 0,1...15 0,15 0,5 1 
1,5 0,2 110 20 40 0,1... 15 0,15 0,5 1 
1,5 0,2 110 28 40 3 12:15 0,15 0,5 1 
1,5 0,2 110 28 40 О 15 0,15 0,5 | 
5 0,2 110 40 40 4 0,1...15 0,15 0,5 1 
1,5 0,2 110 40 40 Ве 0,15 0,5 1 
1,5 0,2 110 56 40 6 0,1...15 0,15 0,5 1 
1,5 0,2 110 56 40 О. 5 0,15 0,5 1 
1,5 0,2 110 80 40 8 Оз 15 0,15 0,5 1 
1,5 0,2 110 80 40 0,1...15 0,15 0,5 1 
1,5 0,2 110 75 40 7,5 91:15 0,15 0,5 1 
1 0,2 110 120 40 12 0,1... 15 0,15 0,5 1 
1,5 0,2 110 120 40 О 5 0,15 0,5 1 
1,5 0,2 110 150 40 15 0,1...15 0,15 0,5 1 
1 


1,5 0,2 110 150 40 0,1... 15 0,15 0,5 
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Тиристоры низкочастотные 


Предельные значения параметров режима 


Тип 
прибора < 5 
ь - 
Е — 
о || 
_5 и-— 
_ Ы — 
ь = © 
я < > 
Е 5. 
5. - 
ы В 
КУ202А (10 25 5 100 
КУ202Б (10) 25 5 100 
КУ202В (10) 50 5 100 
КУ202Г (10) 50 5 100 
2Уу202Д (10) 70 100 5 125 
2У202Е (10) 70 100 5 125 
КУ202Д (10) 50 100 5 100 
КУ202Е (10) 50 100 5 100 
2у202Ж (10) 70 200 5 125 
2у202И (10) 70 200 5 125 
Ку202Ж (10) 50 200 5 100 
КУу202И (10) 50 200 5 100 
2у202К (10) 70 300 5 125 
2у202Л (10) 70 300 5 125 
КУ202К (10) 50 300 5 100 
КУ202Л (10) 50 300 5 100 
2Уу202М (10) 70 400 5 125 
2У202Н (10) 70 400 5 125 
КУ202М (10) 50 400 5 100 
КУ202Н (10) 50 400 5 100 
21112-10-1 10 385 100 150 200...1000 100 125 
1Т106-10-1 10 85 100 200 50...320 160 125 
Т112-10-1 10 85 100 150 50'...1000 100 125 
271112-10-2 10 85 200 150 200...1000 100 125 
1Т106-10-2 10 85 200 160 50... 320 160 125 
Т112-10-2 10 85 200 150 50...1000 100 125 
27Т112-10-3 10 85 300 150 200...1000 100 125 
Т106-10-3 10 85 300 200 50... 320 160 125 
Т112-10-3 10 85 300 150 50...1000 100 125 
21112-10-4 10 85 400 150 200...1000 100 125 
Т10-10-4 10 85 400 200 20...1000 40...200 125 
Т106-10-4 10 85 400 160 50...320 160 125 
1Т112-10-4 10 35 400 150 50...1000 100 125 
21Т112-10-5 10 85 500 150 200...1000 100 125 
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Таблица 2 


———ы——ы———__и— дд — 


! 
Электрические и временные параметры 


ыы — 


при Ту = 25°С 


Чертеж приложения 


200 (1,5) 100 5 3 
200 (1,5) 100 5 3 
200 (1,5) 100 5 3 
200 (1,5) 100 5 3 
300 (1,5) 100 5 3 
300 (1,5) 100 5 3 
200 (1,5) 100 5 3 
200 (1,5) 100 5 3 
300 (1,5) 100 5 3 
300 (1,5) 100 5 3 
200 (1,5) 100 5 3 
200 (1,5) 100 5 3 
300 (1,5) 100 5 3 
300 (1,5) 100 5 3 
200 (1,5) 100 5 3 
200 (1,5) 100 5 3 
300 (1,5) 100 5 3 
300 (1,5) 100 5 3 
200 (1,5) 100 5 3 
200 (1,5) 100 5 3 
100 70 1,85 40 3 10 2 63...100 3 1,8 13 
1,8 25. 25 1,5 2.’ 1 

100 70 1,85 40 3 10 2 100 2:5 1,8 13 
100 70 1,85 40 3 10 2 63...100 3 1,8 13 
1,8 25 20.“ 1,5 2 12 

100 70 1,85 40 3 10 2 100 р 1,8 13 
100 70 1,85 40 3 10 2 63...100 3 1,8 13 
1,8 25. 25 1,5 2: 12 

100 70 1,85 40 3 10 2 100 2.5 1,8 13 
100 70 1,85 40 3 10 2 63...100 3 1,8 13 
130 80 1,85 75 3 10 4 70...150 3 1,9 31 
1,8 25 25 1,5 2 12 

100 70 1,85 40 3 10 2 100 2 1,8 13 


100 70 1,85 40 3 10 2 63...100 3 1,8 13 


——ы——_—3—_————ы»3„_“„„„„/„’/ЗА А „_.———_——/—ж—-— 


Предельные значения параметров режима при Т 


Тип — 
прибора < 
я о о 
- Е Е 
-° = < 
< Из Из 
= з 
: ь ь 
В. Е э 
— у 
Т10-10-5 10 ...1000 40... 
Т106-10-5 10 ...320 160 
Т112-10-5 10 ...1000 100 
21112-10-6 10 ...1000 100 
Т10-10-6 10 ..1000 40... 
Т106-10-6 10 ... 320 160 
Т112-10-6 10 ...1000 100 
21112-10-7 10 .. 1000 100 
Т10-10-7 10 ..1000  40...200 
Т106-10-7 10 ...320 160 
Т112-10-7 10 ...1000 100 
21112-10-8 10 ...1000 100 
Т10-10-8 10 ...1000 40... 
Т106-10-8 10 ...320 160 
Т112-10-8 10 ..1000 100 
21Т112-10-9 10 ..1000 100 
Т10-10-9 10 ..500 40... 
Т112-10-9 10 ...1000 100 
21Т112-10-10 10 .. 1000 100 
110-10-10 10 ...500 40... 
Т112-10-10 10 ...1000 100 
21112-10-11 10 ..1000 100 
110-10-11 10 ...500 40... 
1112-10-11 10 .. 1000 100 
21112-10-12 10 .. 1000 100 
110-10-12 10 ...500 40... 
1112-10-12 10 ...1000 100 
Т2-12-05 12,5 ...200 40... 
Т2-12-1 12,5 ..200 40... 
Т2-12-2 12,5 ..200 40... 
Т2-12-3 12,5 ..200 40... 
Т2-12-4 12,5 ..200 40...21 
Т2-12-5 12,5 ..200 40... 
Т2-12-6 12,5 ..200 40... 
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Электрические и временные параметры 


при Тр 


= 3,1416 с, ср тах 


оС,и — 


= 25° С 


лом чочььо чо оо роььь: 


эр ьъъфьБьхфхьрьхьь 


70...150 


63 


100 
... 100 


70...150 


63 


100 
...100 


70... 150 


63 


100 
... 100 


100...150 


100 


63...100 
100... 150 


63 


100 
... [00 
150 
100 


63...100 


150 
100 
100 
150 
100 
.. 70 
.. 70 
ы70 
.. 70 
.. 710 
| 
70 


Продолжение табл. 2 


[бо г 
[5 ®) 2 а 
ммм ььь и: 9 


1,9 


1,8 


1,6 
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Тип 


прибора < ы 
о И = 
‚о 8 РА 
— = || ^, 
< Е. 
м < > з 
= >, ы 
8 5 е) 
Т2-12-7 125 85 700 250 20...200 40...200 125 
Т2-12-8 12,5 85 800 250 20...200 40...200 125 
Т2-12-9 12,5 85 900 250 20...200 40...200 125 
Т2-12-10 12,5 85 1000 250 20...200 40...200 125 
Т2-12-11 12,5 85 1100 250 20...200 40...200 125 
Т2-12-12 12,5 85 1200 250 20...200 40...200 125 
Т112-16-1 16 85 100 200 50...1000 100 125 
Т112-16-2 16 85 200 200 50...1000 100 125 
Т112-16-3 16 85 300 200 50...1000 100 125 
Т112-16-4 16 85 400 200 50...1000 100 125 
Т112-16-5 16 85 500 200 50...1000 100 125 
Т112-16-6 16 85 600 200 50...1000 100 125 
1Т112-16-7 16 85 700 200 50...1000 100 125 
Т112-16-8 16 85 3800 200 50... 1000 100 125 
Т112-16-9 16 85 900 200 50... 1000 100 125 
1112-16-10 16 85 1000 200 50...1000 100 125 
1112-16-11 16 85 1100 200 50...1000 100 125 
1112-16-12 16 85 1200 200 50...1000 100 125 
Т1 32-16-13 16 85 1300 220 50... 1000 100 125 
Т232-16-13 16 85 1300 220 50...1000 100 125 
Т1 32-16-14 16 85 1400 220 50...1000 100 125 
1232-16-14 16 85 1400 220 50...1000 100 125 
1132-16-15 16 85 1500 220 50...1000 100 125 
1232-16-15 16 85 1500 220 50...1000 100 125 
1132-16-16 16 85 1600 220 50...1000 100 125 
Т232-16-16 16 85 1600 220 50...1000 100 125 
Т1 32-16-18 16 85 1800 220 50...1000 100 125 
Т2 32-16-18 16 85 1800 220 50...1000 100 125 
Т1 32-16-20 16 85 2000 220 50...1000 100 125 
Т2 32-16-20 16 85 2000 220 50...1000 100 125 
85 125 
85 125 
1Т122-20-1 20 85 100 300 50...1000 100 125 
1Т222-20-1 20 85 100 300 50...1000 100 125 
Т122-20-2 20 85 200 300 50...1000 100 125 


38 


Продолжение табл. 2 


—— 


——ы—ы=—щ—щ———=——_— 


{ 
Электрические и временные параметры 


—ы—ы——ы—ы=ы—„—„ЭЗ—А—— — — 


и о т х 
при Тр = 25 С при Тп тах ы 
Е ИИ ЕН Е. рНЕВОНЫНЕ, [6] 
х х 
[> ы - 
Я < « = 
= Я 2 > = 
< Е С о я & > я 
д |< м х |9 см х 
я м „ом > .. Я г > & © о 
ы о ы о > - $ о „о г 
м ^ «с о о ^ м рыч 
я > & > |: я №: ^ е =“ 
> — с -Р > -Я 2 а = ы 
я о = 
в. =? 
о 


10 1,5 15...70 39 


120 1,75 150 5 2. 1,6 

120 1,75 150 5 10 1,5 15...70 2 1,6 39 

120 1,75 150 5 10 1,5 15...70 2 1,6 39 

120 1,75 150 5 10 1,5 15...70 2 16 39 

120 1,75 150 5 10 1,5 15...70 2 1,6 39 

120 1,75 150 5 10 1,5 15...70 2 1,6 39 
100 70 1,8 40 3 10 2 100 3 1,5 13 
100 70 1,8 40 3 10 2 100 3 15 13 
100 70 1,8 40 3 10 2 100 3 5: 43 
100 70 1,8 40 3 10 2 100 3 5. 13 
100 70 1,8 40 3 10 2 100 3 1,5 13 
100 70 1,8 40 3 10 2 100 3 1,5 13 
100 70 1,8 40 3 10 2 100 3 1,5 13 
100 70 1,8 40 3 10 2 100 3 1,5 13 
100 70 1,8 40 3 10 2 100 3 1,5 13 
100 70 1,8 40 3 10 2 100 3 1,5 13 
100 70 1,8 40 Э 10 2 100 3 1,5 13 
100 70 1,8 40 3 10 2 100 3 1,5 13 
150 90 2,2. 120 4 20 3 100...250 9 1 14 
150 90 22 120 4 20 3 100...250 9 1 14 
150 90 2.2 120 4 20 3 100...250 9 1 14 
150 90 2..2 120 4 20 3 100...250 9 1 14 
150 90 2,2 120 4 20 3 100...250 9 1 14 
150 90 2,2 120 4 20 3 100...250 9 1 14 
150 90 2:2 120 4 20 3 100...250 9 1 14 
150 90 2.2 120 4 20 3 100...250 9 1 14 
150 90 2.2 120 4 20 3 100...250 9 | 14 
150 90 2.2 120 4 20 3 100...250 9 1 14 
150 90 2:2 120 4 20 3 100...250 9 1 14 
150 90 2.2 120 4 20 3 100...250 9 1 14 
130 80 5 60 3 10 2 100 3 0,9 16 
130 80 1,75 60 3 10 2 100 3 0,9 16 
130 80 1,75 60 3 10 2 100 3 0,9 16 
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Предельные значения параметров режима при Ту пах 


Тип 
прибора 


(Чизс/Ч кр» В/мкс 
(Чос/ЧО кр, А/мкс 


ос, ср тах; А (ос шах’ А) 


Т222-20-2 20 85 200 300 50...1000 100 125 


Т122-20-3 20 85 300 300 50...1000 100 125 
Т222-20-3 20 85 300 300 50...1000 100 125 
Т122-20-4 20 85 400 300 50...1000 100 125 
Т222-20-4 20 85 400 300 50...1000 100 125 
Т122-20-5 20 85 500 300 50...1000 100 125 
Т222-20-5 20 85 500 300 50...1000 100 125 
Т122-20-6 20 85 600 300 50...1000 100 125 
Т222-20-6 20 85 600 300 50...1000 100 125 
Т122-20-7 20 85 700 300 50...1000 100 125 
Т222-20-7 20 85 700 300 50...1000 100 125 
Т122-20-8 20 85 800 300 50...1000 100 125 
Т222-20-8 20 85 800 300 50...1000 100 125 
Т122-20-9 20 85 900 300 50...1000 100 125 
Т222-20-9 20 85 900 300 50...1000 100 125 
1122-20-10 20 85 1000 300 50...1000 100 125 
Т222-20-10 20 85 1000 300 50...1000 100 125 
1122-20-11 20 85 1100 300 50...1000 100 125 
1222-20-11 20 85 1100 300 50...1000 100 125 
Т122-20-12 20 85 1200 300 50...1000 100 125 
Т222-20-12 20 85 1200 300 50...1000 100 125 
Т2-25-05 25 85 50 500 500...1000  40...200 125 
Т2-25-1 25 85 100 500 500...1000  40...200 125 
21122-25-1 25 85 100 350 200...1000 125 125 
Т25-1 25 85 100 800 20...1000 40...200 125 
Т122-25-1 25 85 100 350 50...1000 125 125 
Т222-25-1 25 85 100 350 50...1000 125 125 
2Т122-25-2 25 85 200 350 50...1000 125 125 
Т2-25-2 25 85 200 500 500...1000 40...200 125 
Т25-2 25 85 200 800 20...1000 40...200 125 
Т122-25-2 25 85 200 350 50...1000 125 125 
Т222-25-2 25 85 200 350 50...1000 125 125 
21122-25-3 25 85 300 350 50...1000 125 125 
Т2-25-3 25 85 300 500 500...1000 40...200 125 
Т25-3 25 85 300 800 20...1000 40...200 125 
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Оос, и’ В при 


Хх 


зе 3,1416 с, ср та 
(ПЧос› В) 


ос, и 


3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
5 


лпфьъььочььъььеьъ 


ъьъььрьрьььрььрьрьрььььрьь 


Продолжение табл. 2 


Бы ———м——_— 


0,9 
0,9 


Чертеж приложения 


Предельные значения параметров режима при Т 


п тах 
Тип 
прибора < 
о |. 
Е Е х ы 
о & — я 
в 5 25 < 
а = р. н 
< - #< у 5. 
. У| м > -“ 
а ы 3 з 
= & Я № 
я Е. з у 
о 
_о 
1Т122-25-3 25 85 300 50...1000 125 125 
1Т222-25-3 25 85 300 50...1000 125 125 
21Т122-25-4 25 85 400 50...1000 125 125 
Т2-25-4 25 85 400 500 500...1000 40...200 125 
Т10-25-4 25 85 400 350 20...1000 40...200 125 
Т25-4 25 85 400 800 20...1000 40... 200 125 
Т122-25-4 25 85 400 350 50...1000 125 125 
Т222-25-4 25 85 400 350 50...1000 125 125 
21122-25-5 25 85 500 350 50...1000 125 125 
Т2-25-5 25 85 500 500 500...1000 40...200 125 
1Т10-25-5 25 85 500 350 20...1000 40...200 125 
1Т25-5 25 85 500 800 20...500 40...70 125 
Т122-25-5 25 85 500 350 50...1000 125 125 
1Т222-25-5 25 85 500 350 50...1000 125 125 
21Т122-25-6 25 85 600 350 200...1000 125 125 
Т2-25-6 25 85 600 500 500...1000 40...200 125 
1Т10-25-6 25 85 600 350 20...1000 40...200 125 
1Т25-6 25 85 600 800 20...500 40...200 125 
Т122-25-6 25 85 600 350 50...1000 125 125 
Т222-25-6 25 85 600 350 50...1000 125 125 
21122-25-7 25 85 700 350 200...1000 125 125 
Т2-25-7 25 85 700 500 500...1000 40...200 125 
1Т10-25-7 25 85 700 350 20...1000 40... 200 125 
1Т25-7 25 85 700 800 20..500 40...70 125 
Т122-25-7 25 85 0700 — 350 50...1000 125 125 
1Т222-25-7 25 85 700 350 50...1000 125 125 
21Т122-25-8 25 85 800 350 200...1000 125 125 
Т2-25-8 25 85 800 500 500...1000 40...200 125 
1Т10-25-8 25 85 800 350 20...1000 40...100 125 
Т25-8 25 85 800 800 20...500 40...70 125 
Т122-25-8 25 85 800 350 50...1000 125 125 
Т222-25-8 25 85 800 350 50...1000 125 125 
27Т122-25-9 25 85 900 350 200...1000 125 125 
Т2-25-9 25 85 900 500 500...1000 40...200 125 
Т10-25-9 25 85 900 350 20...500 40...70 125 
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при Тр = 25°С 


уд МА 


80 
80 
80 
120 
80 
220 
80 
80 
80 
120 
80 
220 
80 
80 
80 
120 
80 
220 
80 
80 
80 
120 


80 
220 
80 
80 
80 
120 
80 
220 
80 
80 
80 
120 
80 


1,75 
1,75 
1,75 
1,75 
1,85 
1,9 
1,75 
1,75 
1,75 
1,75 
1,85 
1,9 
1,75 
1,75 
1,75 
1,75 
1,85 
1,9 
1,75 
1,75 
1,75 
1,75 
1,85 

1,9 
1,75 
1,75 
1,75 
1,75 
1,85 
1,9 
1,75 
1,75 
1,75 
1,75 
1,85 


60 
60 
60 
150 
75 
150 
60 
60 
60 
150 
75 
150 
60 
60 
60 
150 
75 
150 
60 
60 
60 
150 


75 
150 
60 
60 
60 
150 
15 
150 
60 
60 
60 
150 
75 


Оу, от› В 


| 


шфлюфъьмъъьььчь °°ъъфъ мьъь‚ьььнь$«<ььь<«ь<‹ььь 


2 
2 
2 


— — — 
* мл ьъ > 9’. . 
л мы А 


мч 


Продолжение табл. 2 


фроюхфьывььвьььвноь юр ььвьрьььвььььь 


Чертеж приложения 


—_—_——_——_——д—дА-,-—`—о_—--[— 


Предельные значения параметров режима при Те тах 


Тип 
прибора 


(Чизс/Ч кр» В/мкс 
(Чо с/ЧО кр» А/мкс 


Т25-9 20...500 40...70 
Т122-25-9 50...1000 125 
Т222-25-9 50...1000 125 
21122-25-10 200...1000 125 
Т2-25-10 500...1000 40...200 
110-25-10 20...500 40...70 
Т25-10 20...500 40...70 
Т122-25-10 50...1000 125 
1222-25-10 50...1000 125 
21122-25-11 200...1000 125 
Т2-25-11 500...1000 40...200 
110-25-11 20...500 40...70 
Т25-11 20...500 40...70 
1122-25-11 50...1000 125 
1222-25-11 50...1000 125 
21122-25-12 200...1000 125 
Т2-25-12 500...1000 40...200 
110-25-12 20...500 40...70 
125-12 20...500 40...70 
Т122-25-12 50...1000 125 
1222-25-12 50...1000 125 
27132-25-13 200...1600 125 
Т! 32-25-13 50...1000 125 
1232-25-13 50...1000 125 
21132-25-14 200...1600 125 
1132-25-14 50...1000 125 
1232-25-14 50...1000 125 
2Т132-25-15 200...1600 125 
Т1 32-25-15 50...1000 125 
1232-25-15 50...1000 125 
21132-25-1 6 200...1600 125 
Т! 32-25-16 50...1000 125 
Т232-25-16 50...1000 125 
21132-25-18 200...1600 125 
Т! 32-25-18 50...1000 125 
1232-25-18 50...1000 125 
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Продолжение табл. 2 
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у Е 
Электрические и временные параметры 


—ю—_дд од 


при Т. = 
п х 
и. с 
Е : 
ы х 
- С 
- Е 
2 = 
_о ^ 
< о х 
— 9 Е 
«5 5 
|| = 
-- 
{$} 
о 


[ 


1,9 150 5 10 5 70...150 10 0,9 26 

130 80 1,75 60 3 10 2 100 3 0,8 16 
130 80 1,75 60 3 10 2 100 3 0,8 16 
130 80 1,75 60 3 63... 100 3 0,9 16 
120 > 150 5 10 1,5 15...70 2 1 29 

130 80 1,85 75 3 10 4 150 3 0,9 31 
400 220 1,9 150 5 10 5 70...150 10 0,9 26 
130 80 1,75 60 3 10 2 100 3 0,8 16 
130 80 1,75 60 3 10 2 100 3 0,8 16 
130 80 1,75 60 3 63... 100 3 0,9 16 
120 о 150 5 10 1,5 15...70 2 1 29 

130 80 1,85 75 3 10 4 150 3 0,9 31 
400 220 1,9 150 5 10 5 70...150 10 0,9 26 
130 80 1,75 60 3 10 2 100 3 0,8 16 
130 80 1,75 60 3 10 2 100 3 0,8 16 
130 80 1,75 60 3 63...100 3 0,9 16 
120 1,75 150 5 10 1,5 15...70 2 1 29 

130 80 1,85 75 3 10 4 150 3 0,9 31 
400 220 1,9 150 5 10 5 70...150 10 0,9 26 
130 80 р 60 3 10 2 100 3 0,8 16 
130 80 1,75 60 3 10 2 100 3 0,8 16 
150 90 22 120 3 100...250 9 0,8 14 
150 90 2:2 120 4 20 3 150 ь 0,8 14 
150 90 2 120 4 20 3 150 9 0,8 14 
150 90 2.2 120 3 100...250 9 0,8 14 
150 90 2,2 120 4 20 3 150 9 0,8 14 
150 90 2.2 120 4 20 3 150 9 0,8 14 
150 90 2.2 120 3 100...250 9 0,8 14 
150 90 2.2 120 4 20 3 150 9 0,8 14 
150 90 22 120 4 20 3 150 ы 0,8 14 
150 90 р, 120 3 100...250 9 0,8 14 
150 90 79% 120 4 20 3 150 9 0,8 14 
150 90 2,2 120 4 20 3 150 9 0,8 14 
150 90 я. 120 3 100...250 9 0,8 14 
150 90 2.2 120 4 20 3 150 9 0,8 14 
150 90 2,2 120 4 20 3 150 9 0,8 14 
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Тип 
прибора 


она 


2Т1 32-25-20 


Т1 32-15-20 
Т232-25-20 
Т15-32-4 
Т15-32-5 
Т15-32-6 
Т15-32-7 
Т15-32-8 
Т15-32-9 
115-32-10 
115-32-11 
115-32-12 
115-32-13 
1142-32-13 
1242-32-13 
115-32-14 
1142-32-14 
1242-32-14 
Т15-32-15 
1142-32-15 
1242-32-15 
115-32-16 
1142-32-16 
1242-32-16 
115-32-18 
1142-32-18 
Т242-32-18 
1142-32-20 
1242-32-20 
Т1 31-40-1 
Т132-40-1 
Т232-40-1 
1Т131-40-2 
Т132-40-2 
Т232-40-2 
1Т131-40-3 
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Предельные значения параметров режима при Т 


Тос, ср тах’ А Пос тах, А) 


2000 
2000 
2000 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
1100 
1200 
1300 
1300 
1300 
1400 
1400 
1400 
1500 
1500 
1500 
1600 
1600 
1600 
1800 
1800 
1800 
2000 
2000 
100 
100 
100 
200 
200 
200 
300 


с, удр› А ПРИ и = 10 мс, 


330 
330 
330 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
380 
380 
800 
380 
380 
800 
380 
380 
800 
380 
380 
800 
380 
380 
380 
380 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 


Чобр — 0 


200.. 
50... 
50... 

200... 

200.. 

200.. 

200... 

200... 

200... 

200... 

200... 

200... 

200.. 
50.. 
50. 

200... 
О 
50.. 
200.. 
50.. 
50... 
200.. 
30... 
50... 
200.. 
50... 
59: 
50... 
59: 
50... 
ЗО. 
50... 
50: 
59 
59: 

.. 1000 


50. 


(Чизс/9 кр» В/мкс 


.1600 


1000 
1000 
1000 


. 1000 
.1000 


1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 


. 1000 
. 1000 


1000 
1000 
1000 


.1090 


.500 


.1000 


1000 
.500 
1000 
1000 
.500 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 


(о с/ЧОкр, А/мкс 


125 
125 
125 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
100 
100 
100 
125 
125 
100 
125 
125 
70 
125 
125 
70 
125 
125 
70 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 


п мах 


Продолжение табл. 2 


Чертеж приложения 


Выкл? МКС 


100...250 


20 3 150 14 
20 3 150 14 
20 3 70...150 33 
20 3 70...150 33 
20 3 70...150 33 
20 3 70...150 33 
20 3 70...150 33 
20 3 70...150 33 
20 3 70...150 33 
20 3 70...150 33 
20 3 70...150 33 
20 3 70...150 33 
20 3 150 17 
20 3 150 17 
20 3 70...150. 33 
20 3 150 17 
20 3 150 17 
20 3 70...150 33 
20 3 150 17 
20 3 150 17 
20 3 70...150 33 
20 3 150 17 
20 3 150 17 
20 3 70...150 33 
20 3 150 17 
20 3 150 17 
20 3 150 17 
20 3 150 17 
10 2 100 18 
10 2 100 14 
10 2 100 14 
10 2 100 18 
10 2 100 14 
10 2 100 14 
10 2 100 18 
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ие миньет пион ть орон ри поток он пи 


Тип 


прибора < 5 
Е Е | 
Я и = 
о ео = 
> уе | >. 
< 8 © = 
х «> к 
$ о 
Я >. 2” 
ы > > 
5 и- 
Т132-40-3 40 85 300 750 50...1000 
Т232-40-3 40 85 300 750 50...1000 
Т15-40-4 40 85 400 1000 200...1000 
Т131-40-4 40 85 400 750 50...1000 
1Т131-40-4 40 85 400 750 50...1000 
Т232-40-4 40 85 400 750 50...1000 
1Т15-40-5 40 85 500 1000 200...1000 
Т131-40-5 40 85 500 750 50...1000 
1Т132-40-5 40 85 500 750 50...1000 
Т232-40-5 40 85 500 750 50...1000 
Т15-40-6 40 85 600 1000 200...1000 200 125 
1Т131-40-6 406 85 600 750 50...1000 125 125 
Т132-40-6 40 85 600 750 50...1000 125 125 
1Т232-40-6 40 85 600 750 50...1000 125 125 
Т15-40-7 40 85 700 1000 200...1000 200 125 
1Т131-40-7 40 85 700 750 50...1000 125 125 
1Т132-40-7 40 85 700 750 50...1000 125 125 
Т232-40-7 40 85 700 750 50...1000 125 125 
Т15-40-8 40 85 800 1000 200...1000 200 125 
1Т131-40-8 40 85 800 750 50...1000 125 125 
Т1 32-40-8 40 85 800 750 50...1000 125 125 
Т232-40-8 40 85 800 750 50...1000 125 125 
1Т15-40-9 40 85 900 1000 200...1000 200 125 
1Т131-40-9 40 85 900 750 50...1000 125 125 
Т1 32-40-9 40 85 900 750 50...1000 125 125 
Т232-40-9 40 85 900 750 50...1000 125 125 
115-40-10 40 85 1000 1000 200...1000 200 125 
1131-40-10 40 85 1000 750 50...1000 125 125 
1132-40-10 40 85 1000 750 50...1000 125 125 
Т232-40-10 40 85 1000 5750 50...1000 125 125 
115-40-11 40 85 1100 1000 200...1000 100 125 
Т1 31-40-11 40 85 1100 750 50...1000 125 125 
1132-40-11 40 85 1100 750 50...1000 125 125 
1232-40-11 40 85 1100 750 50...1000 125 125 
Т15-40-12 40 85 1200 1000 2000...1000 100 125 
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Продолжение табл. 2 
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Электрические и временные параметры 


рр р и тя питты 


при Тр = 25°С 


Пос, и; В при 
ос, и= 314 с, ср тах 
(Чос, В) 


150 90 1,75 100 2 5 

150 90 1,75 100 3,55 10 2 100 5 0,62 14 
400 300 1,9 250 3 20 3 70...150 10 0,6 33 
150 90 1,75 100 35 10 2 100 5 0,62 18 
150 90 1,75 100 3,5 10 2 100 5 0,62 14 
150 90 1,75 100 3,5 10 2 100 5 0,62 14 
400 300 1,9 250 3 20 3 70...150 10 06 33 
150 90 1,75 100 3,5 10 2 100 5 0,62 18 
150 90 1,75 100 3,5 10 2 100 5 0,62 14 
150 90 1,75 100 3,5 10 2 100 5 0,62 14 
400 300 1,9 250 3 20 3 70...150 10 0,6 33 
150 90 1,75 100 3,5 10 2 100 5 0,62 18 
150 90 1,75 100 3,5 10 2 100 5 0,62 14 
150 90 1,75 100 3,5 10 2 100 5 0,62 14 
400 300 1,9 256 3 20 3 70...150 10 0,6 33 
150 90 1,75 100 3,55 10 2 100 5 0,62 18 
150 90 1,75 100 3,55 10 2 100 5 0,62 14 
150 90 1,75 100 3,55 10 2 100 5 0,62 14 
400 300 1,9 250 3 20 3 70...150 10 0,6 33 
150 90 1,75 100 3,55 10 2 100 5 0,62 18 
150 90 1,75 100 3,5 10 2 100 5 0,62 14 
150 90 1,75 100 3,5 10 2 100 5 0,62 14 
400 300 1,9 250 3 20 3 70...150 10 0,6 33 
150 90 1,75 100 35 10 2 100 5 0,62 18 
150 90 1,75 100 35 10 2 100 5 0,62 14 
150 90 1,75 100 3,5 10 2 100 5 0,62 14 
400 300 1,9 250 3 20 3 70...150 10 0,6 33 
150 90 1,75 100 3,5 10 2 100 5 0,62 18 
150 90 1,75 100 3,55 10 2 100 5 0,62 14 
150 90 1,75 100 3,5 10 2 100 5 0,62 14 
400 300 1,9 250 3 20 3 70...150 10 0,6 33 
150 90 1,75 100 35 10 2 100 5 0,62 18 
150 90 1,75 100 3,5 10 2 100 5 0,62 14_ 
150 90 1,75 100 3,5 10 2 100 5 0,62 14 
400 300 1,9 250 3 20 3 70...150 10 0,6 33 


Предельные значения параметров режима при Ту пах 


прибора 


с, ср тах, А ос тах, А) 
(Чизс/4 кр» В/мкс 
(10/9 кр» А/мкс 


Т131-40-12 

Т1 32-40-12 

1232-40-12 р: 

115 40-13 40 85 1300 1000 2000...1000 100 
1141-40-13 40 85 1300 750 50...1000 125 
Т142-40-13 40 85 1300 750 50...1000 125 
1242-40-13 40 85 1300 750 50...1000 125 
115-40-14 40 85 1400 1000 200...1000 100 
1141-40-14 40 85 1400 750 50...1000 125 
1142-40-14 40 85 1400 750 50...1000 125 
1242-40-14 40 85 1400 750 50...1000 125 
115-40-15 40 85 1500 1000 200...1000 70 
1141-40-15 40 85 1500 750 50...1000 125 
1142-40-15 40 85 1500 750 50...1000 125 
1242-40-15 40 85 1500 750 50... 1000 125 
115-40-16 40 85 1600 1000 200...1000 70 
1141-40-16 40 85 1600 750 50...1000 125 
1142-40-16 40 85 1600 750 50...1000 125 
Т242-40-16 40 85 1600 750 50...1000 125 
Т15-40-18 40 85 1800 1000 —200...1000 70 
1141-40-18 40 85 1800 750 50...1000 125 
1142-40-18 40 85 1800 750 50...1000 125 
1242-40-18 40 85 1800 750 50...1000 125 
Т141-40-20 40 85 2000 750 50...1000 125 
1142-40-20 40 85 2000 750 50...1000 125 
Т242-40-20 40 85 2000 750 50...1000 125 
21132-50-1 50 85 100 800 200...1000 125 
Т50-1 50 85 100 1500 20...1000 40... 200 
Т131-50-1 50 85 100 800 50...1000 125 
Т132-50-1 50 85 100 800 50...1000 125 
Т232-50-1 50 85 100 800 50...1000 125 
21132-50-2 50 85 800 200...1000 125 
Т50-2 50 85 200 1500 20...1000 40... 200 
Т131-50-2 50 85 200 800 50...1000 125 
Т132-50-2 50 85 200 800 50...1000 125 
Т232-50-2 50 85 200 800 50...1000 125 
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Продолжение табл. 2 
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/ 
Электрические и временные параметры 


—— 


при Тр = 25°С при Тд тах 


| - - 
: а |< 
я ь | < > Е 
о ^ = 
Ее Е || 
||| Е“ ы Е | 
о #| ЕР о эн ‚Р-Р | 
_7 ег хо > > а Е: „Я ы сч С 
| № "= св = 2 - 

й 83 

„о 

150 90 1,75 100 3,5 10 2 100 ы. 0,62 18 
150 90 1,75 100 3,5 10 2 100 5 0,62 14 
150 90 1,75 100 3,5 10 2 100 5 0,62 14 
400 300 1,9 250 3 20 3 70...150 10 0,6 33 
210 120 р 150 4 20 3 150 9 0,5 17 
210 120 РЕ 150 4 20 3 150 9 0,5 17 
210 120 21 150 4 20 3 150 9 0,5 17 
400 300 1,9 250 3 20 3 70...150 10 0,6 33 
210 120 2,1 150 4 20 3 150 9 0,5 19 
210 120 21 150 4 20 3 150 9 0,5 17 
210 120 2,1 150 4. 20 3 150 9 0,5 17 
400 300 1,9 250 3 20 3 70...150 10 0,6 33 
210 120 2,1 150 4 20 3 150 9 0,5 19 
210 120 2,1 150 4 20 3 150 9 0,5 17 
210 120 2,1 150 4 20 3 150 9 0,5 17 
400 300 1,9 250 3 20 3 70...150 10 0,6 33 
210 120 2,1 150 4 20 3 150 9 0,5 19 
210 120 2,1 150 4 20 3 150 9 0,5 17 
210 120 2,1 150 4 20 3 150 9 0,5 17 
400 300 1,9 250 3 20 3 70...150 10 0,6 33 
210 120 2:1 150 4 20 С 150 9 0,5 19 
210 120 2,1 150 4 20 3 150 9 0,5 17 
210 120 2.1 150 4 20 3 150 9 0,5 17 
210 120 2 150 4 20 3 150 9 0,5 19 
210 120 2.1 150 4 20 3 150 9 0,5 17 
210 120 2,1 150 4 20 3 150 9 0,5 17 
150 90 1:75 110 3,5 63...100 6 0,5 14 
500 220 1,75 300 5 10 5 30... 250 15 0,5 27 
150 90 1,75 110 3,5 10 2 100 5 0,5 18 
150 90 1,75 110 3,5 10 2 100 5 0,5 14 
150 90 1,75 110 3,5 10 2 100 5 0,5 14 
150 90 1,75 110 3,5 63... 100 6 0,5 14 
500 220 1,75 300 5 10 5 30... 250 15 0,5 27 
150 90 1,75 110 3, 10 2 100 5 0,5 18 
150 90 1,75 110 3, 10 2 100 5 0,5 14 
150 90 1,75 110 3,5 10 2 100 5 0,5 14 


Тип 
прибора 


21132-50-3 
Т50-3 
Т131-50-3 
1Т132-50-3 
Т232-50-3 
21132-50-4 
Т10-50-4 
Т50-4 
Т131-50-4 
Т132-50-4 
Т232-50-4 
21132-50-5 
Т10-50-5 
Т50-5 
Т131-50-5 
Т132-50-5 
Т232-50-5 
21132-50-6 
Т10-50-6 
Т50-6 
Т131-50-6 
Т132-50-6 
Т232-50-6 
21132-50-7 
Т10-50-7 
Т50-7 
Т131-50-7 
1132-50-7 
Т232-50-7 
21132-50-8 
Т10-50-8 
Т50-8 
Т131-50-8 
Т132-50-8 
Т232-50-8 
21132-50-9 
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ос, ср тах’ А (ос тах› А) 


85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 


300 
300 
300 
300 
300 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
500 
500 
500 
500 
500 
500 


600 
$00 
600 
600 
600 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
900 


800 
1500 
800 
800 
800 
800 
900 
1500 
800 
800 
800 
800 
900 
1500 
800 
800 
800 
800 
900 
1500 
800 
800 
800 
800 
900 
1500 
800 
800 
800 
800 
900 
1500 
800 
800 
800 
800 


ос, удр’ А при 1+ = 10 мс, 
Чобр =0 


—_—_—_—_ д -—— 


Предельные значения параметров режима при Т 


п Мах 


Продолжение табл. 2 
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—_—_ дд 


Электрические и временные параметры 


я 


Чертеж приложения 


Оос, и’ В при 
ос, и= 141 с, ср та 
(Чос, В) 


= е — 
150 9С 1,75 110 3,5 63... 100 6 0,5 14 
500 220 1,75 300 5 10 5 30...250 15 0,5 27 
150 90 1:75 110 3,55 10 2 100 5 0,5 18 
150 90 175 110 3,55 10 2 100 5 0,5 14 
150 90 1:75 110 3,5 10 2 100 5 0,5 14 
150 90 1,75 110 3,5 63...100 6 0,5 14 
210 120 1,75 150 4 10 4 70...150 6 0,6 32 
500 220 1,75 300 5 10 5 30...250 15 0,5 27 
150 90 1,75 110 3,5 10 2 100 5 0,5 18 
150 90 1,75 110 3,5 10 2 100 5 0,5 14 
150 90 1,75 110 3,5 10 2 100 5 0,5 14 
150 90 1,75 110 3,5 63... 100 6 0,5 14 
210 120 1,75 150 4 10 4 70...150 6 0,6 32 
500 220 1,75 300 5 10 5 70...250 15 0,5 27 
150 90 1, 75 110 3,5 10 2 100 5 0,5 18 
150 90 5 110 3,5 10 2 100 5 0,5 14 
150 90 1,755 110 3,5 10 2 100 5 0,5 14 
150 90 1,75 110 3,5 63... 100 6 0,5 14 
210 120 1:75 150 4 10 4 70...150 6 0,6 32 
500 220 1,75 300 5 10 5 70...250 15 0,5 27 
150 90 1,75 110 3,5 10 2 100 ^. 0,5 18 
150 90 1,75 110 3,5 10 2 100 5 0,5 14 
150 90 1,75 110 3,5 10 2 100 5 0,5 14 
150 90 1,75 110 3,5 63... 100 6 0,5 14 
210 120 1.15 150 4 10 4 70...150 6 0,6 32 
$500 220 1,75 300 5 10 5 70...250 15 0,5 27 
150 90 1,75 110 3,55 10 2 100 5 0,5 18 
150 90 1,75 110 3,55 10 2 100 Э 0,5 14 
150 90 1,75 110 3,5 10 2 100 5 0,5 14 
150 90 1:75 110 3,5 63... 100 6 0,5 14 
210 120 1,75 150 4 10 4 100...150 6 06 32 
500 220 1,75 300 5 10 5 70...250 15 0,5 27 
150 90 №75 110 35 10 2 100 Э 0,5 18 
150 90 1,75 110 3,5 10 2 100 5 0,5 14 
150 90 1,75 110 3,5 10 2 100 э 0,5 14 
150 90 1,75 110 3,5 63... 100 6 0,5 14 
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Предельные значения параметров режима при Т 


Тип ей п тах 
прибора < - 

х — о о 

: Ее Е : 

в Ф) 5. => Е] < - 

о я Ы ; 

< на |3 2 = Е 

с в |<? > >, -8 

Е 3 = 7 ‚© 

5 7 | > хе 3 

У © 
Т10-50-9 50 85 900 900 20...500 — 40...70 125 
Т50-9 50 85 900 1500 — 20...500 — 40...70 125 
Т131-50-9 50 85 900 800  50...1000 125 125 
Т132-50-9 50 85 900 800 — 50...1000 125 125 
Т232-50-9 %0 85 900 800 — 50...1000 125 125 
21132-50-10 50 85 800 — 200...1000 125 125 
110-50-10 50 85 1000 900 20...500 — 40...70 125 
150-10 50 85 1000 1500 — 20...500 — 40...70 125 
1131-50-10 50 85 1000 800 — 50...1000 125 125 
1132-50-10 50 85 1000 800 — 50...1000 125 125 
1232-50-10 50 85 1000 800 — 50...1000 125 125 
21132-50-11 50 85 1100 800 — 200...1000 125 125 
110-50-11 50 85 1100 900 20...500 — 40...70 125 
Т50-11 50 85 1100 1500 — 20...500 — 40...70 125 
1131-50-11 50 85 1100 800 — 50...1000 125 125 
1132-50-11 50 85 1100 800 — 50...1000 125 125 
1232-50-11 50 85 1100 800 — 50...1000 125 125 
21132-50-12 50 85 1200 800 —200...1000 125 125 
110-50-12 50 85 1200 900 20...500 — 40...70 125 
Т50-12 50 85 1200 1500 — 20...500 — 40...70 125 
1131-50-12 50 85 1200 800 — 50...1000 125 125 
1132-50-12 50 85 1200 800 — 50...1000 125 125 
1232-50-12 50 85 1200 800 — 50...1000 125 125 
21142-50-13 50 85 1300 750  200...1600 125 125 
1141-50-13 50 85 1300 750 — 50...1000 125 125 
1142-50-13 50 85 1300 750 — 50...1000 125 125 
1242-50-13 50 85 1300 750 — 50...1000 125 125 
21142-50-14 50 85 1400 750 — 200...1600 125 125 
1141-50-14 50 85 1400 750 — 50...1000 125 125 
1142-50-14 50 85 1400 750 — 50...1000 125 125 
Т242-50-14 50 85 1400 750 — 50...1000 125 125 
21142-59-15 50 85 1500 750 — 200...1600 125 125 
1141-50-15 50 85 1500 750 — 50...1000 125 125 
1142-50-15 50 85 1500 750 — 50...1000 125 125 
1242-50-15 50 85 1500 750 — 50...1000 125 125 
21142-50-16 50 85 1600 750 — 200...1600 125 125 
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Электрические и временные параметры 


3,5 


РРР ъхььь 


мьоьяях 


шо чъх> 


100...250 
100 
100 
100 

63... 100 
150 

100...250 
100 
100 
100 

63... 100 
150 
100...250 


100 
100 
100 
63... 100 
150 
100...250 
100 
100 
100 
100...250 
150 
150 
150 
100... 250 
150 
150 
150 
100... 250 
150 
150 
150 
100...250 


Продолжение табл. 2 


©<^ ^^ 


— 
пис 


Чертеж приложения 


Тип 
прибора 


1141-50-16 
1142-50-16 
1242-50-16 
21142-50-18 
1141-50-18 
1142-50-18 
Т242-50-18 
21142-50-20 
1141-50-20 
1142-50-20 
1242-50-20 


Т141-63-1 
Т142-63-1 
Т242-63-1 
Т141-63-2 
Т142-63-2 
Т242-63-2 
Т141-63-3 
Т142-63-3 
Т242-63-3 
Т141-63-4 
1142-63-4 
Т242-63-4 
Т141-63-5 
Т142-63-5 
Т242-63-5 
Т141-63-6 
Т142-63-6 
Т242-63-6 
Т141-63-7 
Т142-63-7 
Т242-63-7 
Т141-63-8 
1!42-63-8 
’°242-63-8 
‚Т141-63-9 
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Предельные значения параметров режима при Т 


Тос, ср тах» А (ос тах» А) 


(Чизс/Чкр, В/мкс 


п тах 


(10/9 кр, А/мкс 


125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
т. 
125 
125. 
125 


125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 


120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 


при Тд = 252 


Продолжение табл. 2 


———— 


Электрические и временные параметры 


п тах : 
Е : х 
Е < о 
8 = = 
_ м ^ > 
Е 58 Е : 
а 82:1 
т - 2 
ее Е 
$) _® 
_© 
2.1 150 4 20 3 150 15 0,4 19 
21 150 4 20 3 150 15 0,4 17 
2,1 150 4 20 3 150 15 0,4 17 
2. 150 4 100...250 15 0,4 17 
2,1 150 4 20 3 150 15 0,4 19 
2.1 150 4 20 3 150 15 0,4 17 
2,1 150 4 20 3 150 15 0,4 17 
2,1 150 4 100...250 15 0,4 17 
2,1 150 4 20 3 150 15 0,4 19 
21 150 4 20 3 150 15 0,4 17 
2,1 150 4 20 3 150 15 0.4 17 
1,65 150 4 10 2 100 6 0,4 19 
1,65 150 4 10 2 100 6 0,4 17 
1,65 150 4 10 2 100 6 0,4 17 
1,65 150 4 10 2 100 6 0,4 19 
1,65 150 4 10 2 100 6 0,4 17 
1,65 150 4 10 2 100 6 0,4 17 
1,65 150 4 10 2 100 6 0,4 19 
1,65 150 4 10 2 100 6 0,4 17 
1,65 150 4 10 2 100 6 0,4 17 
1,65 150 4 10 2 100 6 0,4 19 
1,65 150 4 10 2 100 6 0,4 17 
1,65 150 4 10 р. 100 6 0,4 17 
1,65 150 4 10 2 100 6 0,4 19 
1,65 150 4 10 2 100 6 0,4 17 
1,65 150 4 10 2 100 6 0,4 17 
1,65 150 4 10 2 100 6 0,4 19 
1,65 150 4 10 р, 100 6 0,4 17 
1,65 150 4 10 2 100 6 0,4 17 
1,65 150 4 10 2 100 6 0,4 19 
1,65 150 4 10 2 100 6 0,4 17 
1,65 150 4 10 2 100 6 0,4 17 
1,95 180 4 20 3 150 20 0,32 25 
1,95 180 4 20 3 150 20 0,32 24 
1,95 180 4 20 3 150 20 0,32 25 
1,95 180 4 20 3 150 20 0,32 25 


Предельные значения параметров режима при Тл тах 


Тип 
прибора 


ос, ср тах’ А Исс тах, А) 
Чизс/9 кр» В/мкс 
(10/9) кр, А/мкс 


Т142-63-9 63 85 900 1200 50...1000 125 125 
Т242-63-9 63 85 900 1200 50...1000 125 125 
1141-63-10 63 85 1000 1200 50...1000 125 125 
1142-63-10 63 85 1000 1200 50...1000 125 125 
Т242-63-10 63 85 1000 1200 50...1000 125 125 
1141-63-11 63 85 1100 1200 50...1000 125 125 
1142-63-11 63 85 1100 1200 50...1000 125 125 
1242-63-11 63 85 1100 1200 50...1000 125 125 
1141-63-12 63 85 1200 1200 50...1000 125 125 
1142-63-12 63 85 1200 1200 50...1000 125 125 
Т242-63-12 63 85 1200 1200 50...1000 125 125 
1151-63-13 63 85 1300 1100 50...1000 125 125 
1152-63-13 63 85 1300 1100 50...1000 125 125 
Т252-63-13 63 85 1300 1100 50...1000 125 125 
Т151-63-14 63 85 1400 1100 50...1000 125 125 
1152-63-14 63 85 1400 1100 50...1000 125 125 
1252-63-14 63 85 1400 100 50...1000 125 125 
1151-63-15 63 85 1500 1100 50...1000 125 125 
1152-63-15 63 85 1500 1100 50...1000 125 125 
Т25 2-63-15 63 85 1500 1100 50...1000 125 125 
1151-63-16 63 85 1600 1100 50...1000 125 125 
1152-63-16 63 85 1600 1100 50...1000 125 125 
Т252-63-16 63 85 1600 1100 50...1000 125 125 
1151-63-18 63 85 1800 1100 50...1000 125 125 
1152-63-18 63 85 1800 1100 50...1000 125 125 
1252-63-18 63 85 1800 1100 50...1000 т 125 
1151-63-20 63 85 2000 1100 50...1000 125 125 
1152-63-20 63 85 2000 1100 50...1000 125 125 
Т252-63-20 63 85 2000 1100 50...1000 125 125 
21142-80-1 80 85 100 1350 200...1000 125 125 
Т141-80-1 80 85 100 1350 50...1000 125 125 
1Т142-80-1 80 85 100 1350 50...1000 125 125 
Т242-80-1 80 85 100 1350 50...1000 125 125 
21142-80-2 80 85 200 1350 200...1000 125 125 
Т141-80-2 80 85 200 1350 50...1000 125 125 
Т142-80-2 80 85 200 1350 50...1000 125 125 
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Продолжение табл. 2 


——__——_——————ыщ—ы—3—— 


/ 
Электрические и временные параметры 


Чертеж приложения 


180 4 20 3 150 20 0,32 24 
180 4 20 3 150 20 0,32 25 
180 4 20 3 150 20 0,32 25 
180 4 20 3 150 20 0,32 24 
180 4 20 3 150 20 0,32 25 
180 4 20 3 150 20 0,32 25 
180 4 20 3 150 20 0,32 24 
180 4 20 3 150 20 0,32 25 
180 4 20 3 150 20 9:32:25 
120 4 63... 100 6 0,3 17 
150 4 10 2 100 6 0,3 19 
150 4 10 2 100 6 0,3 17 
150 4 10 2 100 6 0,3 17 
120 4 63... 100 6 0,3 17 
150 4 10 2 100 6 0,3 19 
150 4 10 2 100 6 0,3 17 
150 4 10 2 100 6 0,4 19 
150 4 10 2 100 6 0,4 17 
150 4 10 2 100 6 0,4 17 
150 4 10 2 100 6 0,4 19 
150 4 10 2 100 6 0,4 17 
150 4 10 2 100 6 0,4 17 
150 4 10 2 100 6 0,4 19 
150 4 10 2 100 6 0,4 17 
150 4 10 2 100 6 0,4 17 
150 4 10 2 100 6 0,4 19 
150 4 10 2 100 6 0,4 17 
150 4 10 2 100 6 0,4 17 
150 4 10 2 100 6 0,4 19 
150 4 10 2 100 6 0,4 17 
150 4 10 2 100 6 0,4 17 
180 4 20 3 150 20 0,32 24 
180 4 20 3 150 20 0,32 25 
180 4 20 3 150 20 0,32 25 
180 4 20 3 150 20 0,32 24 
180 4 20 3 150 20 0,32 25 
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Предельные значения параметров режима при Т 


Тип 
прибора < < 
ы с 
Е я 
| ве 
— 5 57 ы. | 
ри и 
з > < > 
Е | ь 
5. я |5 
1Т242-80-2 80 85 200 1350 
21142-80-3 80 85 300 1350 
1Т141-80-3 80 385 300 1350 
1Т142-80-3 80 85 300 1350 
Т242-80-3 80 85 300 1350 
21142-80-4 80 85 400 1350 
1Т10-80-4 80 85 400 1200 
1Т15-80-4 80 85 400 1700 
1Т141-80-4 80 85 400 1350 
1Т142-80-4 80 85 400 1350 
Т242-80-4 80 85 400 1350 
21Т142-80-5 80 85 1350 
Т10-80-5 80 85 500 1200 
Т15-80-5 80 85 500 1700 
Т141-80-5 80 85 500 1350 
1Т142-80-5 80 85 500 1350 
Т242-80-5 80 85 500 1350 
21142-80-6 80 85 600 1350 
Т10-80-6 80 85 600 1200 
1Т15-80-6 80 85 600 1700 
1Т141-80-6 80 85 600 1350 
1Т142-80-6 80 85 600 1350 
1Т242-80-6 80 85 600 1350 
21142-80-7 80 85 700 1350 
Т10-80-7 80 85 700 1200 
Т15-80-7 80 85 700 1700 
Т141-80-7 80 85 700 1350 
1Т142-80-7 80 85 700 1350 
Т242-80-7 80 85 700 1350 
21Т142-80-8 80 85 800 1350 
Т10-80-8 80 85 800 1200 20...1000 40...1000 125 
1Т15-80-8 80 85 800 1700 200...1000 200 125 
Т141-80-8 80 85 800 1350 50...1000 125 125 
Т142-80-8 80 8 800 1350 50...1000 125 125 
1Т242-80-8 80 85 800 1350 50...1000 125 125 
21142-80-9 80 85 900 1350 200...1000 125 125 
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120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
300 
120 
120 


120 
120 
120 
300 
120 
120 
120 
120 
120 
300 
120 
120 
120 
120 
120 
300 
120 
120 
120 
120 
120 
300 
120 
120 
120 
120 


при Тп 


Электрические и временные параметры 


= 25°С 


БР рьЬфРьЬрьрьрьььь 


мьзьфьфь мьььъььь мм ърьъьф 


моъьъ-ь 


при Т 


п мах 


Продолжение табл. 2 


ммм пла ло ппсчслпалпаопсасаалм 


— 
сл 


хм < 


Вт п-к? °С/Вт 


Чертеж приложения 


6] 


Тип 
прибора 


`Т10-80-9 

Т! 5-8 0-9 
Т141-80-9 
1Т142-80-9 
Т242-80-9 
21142-80-10 
110-80-10 
115-80-10 
Т141-80-10 
Т142-80-10 
Т242-80-10 
21142-80-11 
110-80-11 
115-80-11 
1141-80-11 
1142-80-11 
Т242-80-11 
21Т142-80-12 
110-80-12 
115-80-12 
1141-80-12 
1142-80-12 
Т242-80-12 
27152-80-13 
115-80-13 
1151-80-13 
1152-80-13 
Т252-80-13 
21152-80-14 
115-80-14 
1151-80-14 
1152-80-14 
Т252-80-14 
21152-80-15 
115-80-15 
1151-80-15 
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| с, ср тах; А (ос тах› А) 


85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 


85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 


85` 


85 
85 


20. 
200. 
50... 


50: 
50... 
200... 

20: 
200... 


50... 

50... 

50... 
200... 


20 


200.. 
50... 

50... 

50... 
200... 


20 


200.. 
ЗО 
а 
50... 
200... 
200.. 
50.2. 
50... 
50... 
200... 
200... 
.. 1000 
50... 
О: 
200... 
200... 
50: 


50. 


(Чизс/9 кр» В/мкс 


..500 

.. 1000 
1000 
. 1000 
1000 
1000 
.500 

1000 


1000 

1000 

1000 
1000 


...500 


.500 
1000 
1000 
1000 
1000 
..500 
.500 
1000 
1000 
1000 
1600 
.500 
1000 
1000 
1000 
1600 
500 


1000 
1000 
1600 
500 
1000 


Предельные значения параметров режима при Т 


п мах 


(Чо с/А кр, А/мкс 


40...70 
200 
125 
125 
125 
125 

40...70 
200 


125 
125 
125 
125 
40...70 
100 
125 
125 
125 
125 
40...70 

100 
125 
125 
125 
125 
100 
125 
125 
125 
125 
100 
125 
125 
125 
125 
70 

125 


Е 


о 


Тр тах, 


125 
125. 
125 
125 
125 
125 
125 
125 


125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125° 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 


4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 


м№мръььъ->ф лмьъоь>х >> 


[ое 


70... 150 
100 
100 
100 

100...250 

70...150 
150 
150 
150 

100...250 

70...150 
150 
150 
150 

100...250 

70... 150 
150 


Продолжение табл. 2 


овса оваоаоосаоосостовоааасо 


15 
20 


0,35 
0,28 


0,3 
0,35 
0,28 


0,3 
0,26 
0,28 
0,26 
0,26 
0,26 
0,26 
0,28 
0,26 
0,26 
0,26 
0,26 
0,28 
0,26 


Чертеж приложения 


ос, ср тах’ А Исс тах, А) 


1152-80-15 80 85 1500 1200 
Т252-80-15 80 85 1500 1200 
27Т152-80-16 80 85 1600 1200 
Т15-80-16 80 85 1600 1700 
1151-80-16 80 85 1600 1200 
Т152-80-16 80 85 1600 1200 
1252-80-16 80 85 1600 1200 
21Т152-80-18 80 85 1800 1200 
115-80-18 80 85 1800 1700 
1151-80-18 80 85 1800 1200 
Т152-80-18 80 85 1800 1200 
Т252-80-18 80. 85 1800 1200 
21Т152-80-20 80 85 2000 1200 
Т151-80-20 80 85 2000 1200 
1152-80-20 80 85 2000 1200 
1252-80-20 80 85 2000 1200 
Т100-1 100 85 100 3000 
Т100-2 100 85 200 3000 
21Т151-100-3 100 85 300 2000 
т100-3 100 85 300 3000 
Т151-100-3 100 85 300 2000 
21151-100-4 100 85 400 2000 
Т15-100-4 100 85 400 2100 
Т100-4 100 85 400 3000 
Т151-100-4 100 85 400 2000 
271151-100-5 100 85 500 2000 
Т15-100-5 100 85 500 2100 
1Т100-5 100 85 500 3000 
Т151-100-5 100 85 500 2000 
271151-100-6 100 85 600 2000 
Т15-100-6 100 85 600 2100 
1Т100-6 100 85 600 3000 
Т151-100-6 100 85 600 2000 
21Т151-100-7 100 85 700 2000 
271223-100-7 100 85 700 2000 
Т15-100-7 100 85 700 2100 
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Чос, и; В при 
Юс, и= 31 41ос, ср тах 
(Пос› В) 


210 120 1,95 180 4 20 3 150 20 0,26 25 
210 120 1,95 180 4 20 3 150 20 0,26 25 
210 120 1,95 180 4 100... 250 20 0,26 25 
1300 300 р: 300 4 20 3 70...150 15 0,28 34 
210 120 1,95 180 4 20 3 150 20 0,26 24 
210 120 1,95 180 4 20 3 150 20 0,26 25 
210 120 1,95 180 4 20 3 150 20 0,26 25 
210 120 1,95 180 4 100... 250 20 0,26 25 
1300 300 2 300 4 20 3 70...150 15 0,28 34 
210 120 1,95 180 4 20 3 150 20 0,26 24 
210 120 1,95 180 4 20 3 150 20 0,26 25 
210 120 1,95 180 4 20 3 150 20 0,26 25 
210 120 1,95 180 4 100...250 20 0,26 25 
210 120 1,95 180 4 20 3 150 20 0,26 24 
210 120 1295 180 4 20 3 150 20 0,26 25 
210 120 1,95 180 4 20 3 150 20 0,26 25 
500 220 1,95 300 5 10 5 30... 250 20 0,16 28 
500 220 1,95 300 5 10 5 30...250 ‚ 20 0,16 28 
700 300 1,85 200 3,5 63...250 15 0,3 36 
500 220 1,95 300 5 10 5 30... 250 20 0,16 28 
500 220 1,85 200 3,5 25 5 250 15 0,3 36 
700 300 1,85 200 3,5 63...250 15 0,3 36 
800 300 1,6 300 4 20 3 70...150 15 0,28 34 
500 220 1,95 300 5 10 5 30...250 20 0,16 28 
500 220 1,85 200 3,55 25 5 250 15 0,3 36 
700 300 1,85 200 3,5 63...250 15 0,3 36 
800 300 1,6 300 4 20 3 70...150 15 0,28 34 
500 220 1,95 300 5 10 5 70...250 20 0,16 28 
500 220 1,85 200” 535. 45-5 250 15 0,3 36 
700 300 1,85 200 3,5 63... 250 15 0,3 36 
800 300 1,6 300 4 20 3 70...150 15 0,28 34 
500 220 1,95 300 5 10 5 70...250 20 0,16 28 
500 220 1,85 200 3,5 25 5 250 15 0,3 36 
700 300 1,85 200 3,5 63...250 15 0,3 36 
1000 300 1,75 300 5 50...100 50 0,08 38 
800 300 1,6 300 4 20 3 70...150 15 0,28 34 
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Предельные значения параметров режима при Т 


п тах 


Тип —- — 
прибора < 
х о о 
Е = < 
< Е Ё 
х З е] 
Е Я 5 
- З а 
_9 
1Т100-7 100 85 3000 20...500 40...70 
1Т151-100-7 100 85 700 2000 20...1000 80 
21151-100-8 100 85 800 2000 100...1000 100 
271223-100-8 100 85 800 2000 500...1000 160 
1Т15-100-8 100 85 800 2100 200...1000 200 
1Т100-8 100 85 800 3000 20...500 40...70 
Т151-100-8 100 85 800 2000 20...1000 80 
21151-100-9 100 85 900 2000 100...1000 100 
27122 3-100-9 100 85 900 2000 500...1000 160 
Т15-100-9 100 85 900 2100 200...1000 200 
Т'59-9 100 85 900 3000 20...500 40...70 
Т151-100-9 100 85 900 2000 29...1000 80 
21151-100-10 100 85 1000 2000 100...1000 100 
271223-100-10 100 85 1000 2000 500...1000 160 
Т15-100-10 100 85 1000 2100 200...1000 200 
Т100-10 100 85 1000 3000 20...500 40...70 
Т151-100-10 100 85 1000 2000 20...1000 80 
21Т151-100-11 100 85 1100 2000 100...1000 100 
2122 3-100-11 100 85 1100 2000 500... 1000 160 
Т15-100-11 100 85 1100 2100 200...500 200 
1100-11 100 85 1100 3000 20...500 40...70 
1Т151-100-11 100 85 1100 2000 20...1000 80 
21151-100-12 100 85 2000 100...1000 100 
2122 3-100-12 100 85 1200 2000 500...1000 160 
Т15-100-12 100 85 1200 2100 200...500 200 
1100-12 100 85 1200 3000 20...500 40...70 
Т151-100-12 100 85 1200 2000 20...1000 80 
21151-100-13 100 85 1300 2000 100...1000 100 
1Т15-100-13 100 85 1300 2100 200...500 200 
1100-13 100 85 1300 3000 20...500 40...70 
1Т151-100-13 100 85 1300 2000 20...1000 80 
21151-100-14 100 85 1400 2000 100...1000 100 
Т15-100-14 100 85 1400 2100 200...500 200 
1100-14 100 85 1400 3000 20...500 40...70 
Т151-100-14 100 85 1400 2000 20...1000 80 
21151-100-15 100 85 1500 2000 100...1000 100 
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П 
Электрические и временные параметры 


при Тр = 25°С 


(Чос, В) 
Чертеж приложения 


Пос, из В При 
ос, и= 31416 с, ср тах 


700 1,85 3,5 0,3 


Тип 
прибора 


Т15-100-15 
Т151-100-15 
21151-100-16 
Т15-100-16 
Т151-100-16 
21161-125-3 
Т161-125-3 
21161-125-4 
Т15-125-4 

Т1 61-125-4 
21161-125-5 
Т15-125-5 
Т161-125-5 
21161-125-6 
Т15-125-6 
Т161-125-6 
21161-125-7 
Т15-125-7 
Т161-125-7 
21161-125-8 
Т15-125-8 

Т1 61-125-8 
21Т161-125-9 
Т15-125-9 

Т1 61-125-9 
21Т161-125-10 
Т15-125-10 
Т161-125-10 
21161-125-11 
Т15-125-11 
Т161-125-11 
21Т161-125-12 
Т15-125-12 
Т161-125-12 
2Т161-125-13 
Т15-125-13 


{о 


Предельные значения параметров режима при Т 


— 
< 
5 
З 
= 
о 
о 
| 
— 
< 
> 
З 
= 
2. 
|) 
[$3 
(=) 
фиоео4 


100 
100 
100 
100 
100 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 


600 
600 
700 
700 
700 
800 
800 
809 
900 
900 
900 
1000 
1000 
1000 
1100 
1109 
1100 
1200 
1200 
1200 
1300 
1300 


Тс, удр; А при %, = 10 мс, 
Чобр =0 


2100 
2000 
2000 
2100 
2000 
2500 
2500 
2500 
2900 
2500 
2500 
2900 
2500 
2500 
2900 
2500 
2500 
2900 
2500 
2500 
2900 
2500 
2500 
2900 
2500 
2500 
2900 
2500 
2500 
2900 
2500 
2500 
2900 
2500 
2500 
2900 


200...500 
20...1000 
100... 1000 
200...500 
20...1000 
100...1000 
20...1000 
100...1000 
200...1000 
20...1000 
100... 1000 
200...1000 
20...1000 
100...1000 
200...1000 
20...1000 
100...1000 
200...1000 
20...1000 
100... 1000 
200...1000 
20,..1000 
100... 1000 
200...1000 
20...1000 
100...1000 
200...500 


п мах 
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Электрические и временные параметры 


Ч ос, и В при 
ос, и= З1 410 с, ср тах 
Чертеж приложения 


Тип 


прибора 


Т161-125-13 
271161-125-14 
1Т15-125-14 
Т161-125-14 
21161-125-15 
Т15-125-15 
Т161-125-15 
271161-125-16 
1Т15-125-16 
Т1 61-125-1 6 
Т15-125-18 
Т160-1 

Т1 60-2 
21161-160-3 
1160-3 
Т161-160-3 
21161-160-4 
12-1604 
Т15-160-4 
Т160-4 
Т161-160-4 
21161-160-5 
Т2-160-5 
Т15-160-5 
Т160-5 
1Т161-160-5 
21161-160-6 
Т2-160-6 
Т15-160-6 
1Т160-6 
Т161-160-6 
21161-160-7 
Т2-160-7 
Т15-160-7 
Т160-7 
Т161-1 60-7 
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Предельные значения параметров режима при Т 


) 


с, ср тах? А Ч ос тах? А 


1:25 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 


160 


85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 


85 


п тах 


——————————и——АА/А— 


80 
100 
100 
80 
100 
100 
80 
100 
100 
80 
100 
40... 200 
40...200 
100 
40...200 
80 
100 
40...200 
200 
40... 200 
80 
100 
40...1000 
200 
40...100 
80 
100 
40...100 
200 
40...100 
80 
100 
40...100 
200 
40...100 
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Продолжение табл. 2 


Электрические и временные параметры 


при Тр = 25°С : 

м. 

5 

= 

= 

ь 

В. 

= 

0,15 37 

0,15 37 

0,18 35 

0,15 37 

0,15 37 

0,18 35 

0,15 37 

0,15 37 

0,18 35 

0,15 37 

0,18 35 

0,16 28 

0,16 28 

700 300 1,75 200 3, 63...250 15 0,15 37 
500 220 1,75 300 5 10 5 30...250 20 0,16 28 
700 250 1,75 200 3,55 25 5 250 15 0,15 37 
700 300 1,75 200 3,5 63... 250 15 0,15 37 
500 220 1,6 300 6 10 5 150...250 20 0,16 30 
600 300 1,8 300 3 20 4,5 70...150 20 0,18 35 
500 220 1,75 300 5 10 5 30...250 20 0,16 28 
700 250 1,75 200 3, 25 5 250 15 0,15 7 
700 300 1,75 200 3, 63...250 15 0,15 37 
500 220 1,6 300 6 10 5 150...250 20 0,16 30 
600 300 1,8 300 3 20 4,5 70...150 20 0,18 35 
500 220 1,75 300 5 10 5 70... 250 20 0,16 28 
700 250 1,75 200 3,5 25. 5 250 15 0,15 37 
700 300 1,75 200 3,5 63... 250 15 0,15 37 
500 220 1,6 300 6 10 5 150... 250 20 0,16 30 
600 300 1,8 300 3 20 4,5 70...150 20 0,18 35 
500 220 1,75 300 5 10 5 70...250 20 0,16 28 
700 250 29 200 3,5 25 5 250 15 0,15 37 
700 300 9 200 3,5 63...250 15 0,15 37 
500 220 1,6 300 6 10 Э 150...250 20 0,16 30 
600 300 1,8 300 3 20 4,5 70...150 20 0,18 35 
500 220 1,75 300 5 10 5 70...250 20 0,16 28 
700 250 1,75 200 3,5 25 5 250 15 0,15 37 


}————щ—_———_ 


Предельные значения параметров режима при т тах 
Тип 


прибора 


ос, ср тах’ А с тах› А) 


21161-1 60-8 


2-160-8 

Т15-160-8 

Т1 60-8 

Т161-160-8 

21161-160-9 

Т2-160-9 

Т15-160-9 

1Т160-9 

1Т161-160-9 

211 61-1 60-10 160 85 
Т2-160-10 160 85 
Т15-160-10 160 85 
1160-10 160 85 
1Т161-160-10 160 85 
21161-160-11 160 85 
Т15-160-11 160 85 
1160-11 160 85 
Т161-160-11 160 85 
21161-1 60-12 160 85 
Т15-160-12 160 85 
Т1 60-12 160 85 
Т1 61-1 60-12 160 85 
21161-1 60-13 160 85 
Т15-160-13 160 85 
1160-13 160 85 
Т161-160-13 160 85 
21161-1 60-14 160 85 
Т15-160-14 160 85 
Т1 60-14 160 85 
Т161-160-14 160 85 
21161-160-15 160 85 
Т15-1 60-15 160 85 
Т161-160-15 160 85 
21161-160-16 160 85 
1Т15-160-16 160 85. 
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—————щ——ы——щ—————_———„АА———————_—— 


при Тр = 25°С 


! 
Электрические и временные параметры 


10 
20 
10 
25 


10 
20 
10 
25 


10 
20 
10 
25 


20 
10 
25 


20 
10 
25 


20 
10 
25 


20 
10 
25 


20 
25 


20 


63...250 
150...250 
70...150 
70...250 
250 
63... 250 
150...250 
70... 150 
70.... 250 
250 
63...250 
150...250 
70... 150 
70... 250 
250 
63...250 
70... 150 
70...250 
250 
63...250 
70...150 
70... 250 
250 
63...250 
70...150 
70...250 
250 
63... 250 
70...150 
70...250 
250 
63...250 
70...150 
250 
63...250 
70... 150 
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0,16 
0,18 
0,16 
0,15 
0,15 
0,16 
0,18 
0,16 
0,15 
0,15 
0,16 
0,18 
0,16 
0,15 
0,15 
0,18 
0,16 
0,15 
0,15 
0,18 
0,16 
0,15 
0,15 
0,18 
0,16 
0,15 
0,15 
0,18 
0,16 
0,15 
0,15 
0,18 
0,15 
0,15 
0,18 


Чертеж приложения 
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-—— 


1Т161-160-16 
1Т15-160-18 
1Т161-160-18 
21171-200-3 
21Т223-200-3 
1Т171-200-3 


21123-200-4. 


271171-200-4 
21223-200-4 
Т15-200-4 
Т123-200-4 
1171-200-4 
21123-200-5 
21171-200-5 
2Т223-200-5 
Т15-200-5 
Т123-200-5 
Т171-200-5 
21123-200-6 
21171-200-6 
21223-200-6 
Т15-200-6 
Т123-200-6 
Т171-200-6 
21123-200-7 
27Т171-200-7 
271223-200-7 
1Т15-200-7 
Т123-200-7 
Т171-200-7 
21123-200-8 
21171-200-8 
21Т223-200-8 
Т15-200-8 
Т123-200-8 
ТТ71-200-8 
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ос, ср тах; А Чос ппах» А) 


160 
160 
160 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 


85 
85 
85 
85 
125 
85 
85 
85 
125 
85 
95 
85 
85 
85 
125 
85 
95 
85 
85 
85 
25 
85 
95 
85 
85 
85 
125 
85 
95 
85 
85 
85 
125 
85 
95 
85 


.. 1000 
2:00 
..}000 
.. 1900 
.. 1600 
... 1000 
... 1000 
.. 1000 
... 1000 
..1000 
..1600 
...1009 
.. 1000 
.. 1000 
.. 1000 
.. 1000 
...1600 
..1000 
... 1000 
.. 1000 
... 1000 
. 1000 
.. 1600 
.. 1009 
... 1000 
... 1000 
.. 1000 
.. 1000 
..1600 
... 1000 
... 1000 
... 1000 
.. 1000 
..1000 
.. 1600 
.. 1000 


П Мах 


диоды 


Уд, мА 


Чос, и’ В при 
=31416с, ср тах 
(Оос; В) 


с, и 


25 


Сл 


мл 


70...150 
250 
63...250 
50... 109 
250 
100...500 
63...250 
50...100 
70150 
160...500 
250 
100...509 
63...250 
50... 100 
70...150 
169...500 
250 
100... 500 
63...250 
50...100 
70...150 
160...500 
250 
100...500 
бэ 0 
50...100 
70...150 
160...500 
250 
100...500 
63... 250 
50...100 
70... 150 
160...500 
250 
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40 


Тип 
прибора 


——— 


21123-200-9 
21171-200-9 
21223-200-9 
Т15-200-9 
Т123-200-9 
Т171-200-9 
21123-200-10 
21171-200-10 
21223-200-10 
Т15-200-10 
Т123-200-10 
Т171-200-10 
21123-200-11 
217171-200-11 
21223-200-11 
Т15-200-11 
Т123-200-11 
Т171-200-11 
27123-200-12 
21171-200-12 
21223-200-12 
Т15-200-12 
Т123-200-12 
Т171-200-12 
21123-200-13 
21171-200-13 
Т15-200-13 
Т123-200-13 
Т171-200-13 
21123-200-14 
21171-200-14 
Т15-200-14 
Т123-200-14 
Т!71-200-14 
2123-200-15 
21171-200-15 
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Предельные значения параметров режима при Т 


Тос, ср тах? А (ос тах, А) 


С 


Озс, п› В; Чобр, г- В 


900 
900 
900 
900 
900 
900 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1100 
1100 
1100 
1100 
1100 
1100 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1300 
1300 
1300 
1300 
1300 
1400 
1400 
1400 
1400 
1400 
1500 
1500 


200... 


100 


500.. 
200.. 


200 


20... 
200... 
100.. 
500... 
200.. 
200.. 
200.. 
200. 
100... 
500... 
200... 
200.. 
200... 
200... 
100... 
290. 
200... 
200; 
200... 
200... 
100... 
200... 
200... 
200... 
200... 
100... 
200... 
200... 

20..;, 


200 
100 


(Чизс/Ч кр» В/мкс 


1000 
...1000 
‚1000 
‚1000 
...1600 
1000 
1000 
‚1000 
1000 
‚1000 
‚1600 
‚1000 
..1000 
1000 
1000 
+000 
‚1600 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1600 
1000 
1000 
1000 
1000 
1600 
1000 
1000 
1000 
1000 
1600 
1000 
...1000 
...1000 


100 
100 


100 
100 
100 
200 


100 
100 
200 


100 
100 


п мах 
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—————ы—ыы—ыы————ыЫыы=—ы—„Э—— 


Электрические и временные параметры 


при Т; = 25°С при Тд тах ы 
я 5 о = з ть ы 
< в о |<“ а | |5 |: = - о 
Е в „о; > Е И - - У 1х 
< 98 = 5 > 2 © © 7 [В 
Я чы о Бы 5 „2-2 м | Е, 
-Р о Е = 3 я 

ее = ый 5 

5 ы 

300 1,9 200 3,5 100...300 15 0,08 38 
300 1,75 200 3,5 63...250 30 01 40 
300 2 300 5 50...100 50 0,08 38 
1000 300 2,05 300 4 20 5 70...180 25 01 41 
700 300 1,9 200 3,5 25 5 160...500 15 0,08 38 
700 250 1,75 200 15 2 5 250 30 01 40 
300 1,9 200 3,5 100...500 15 0,08 38 
300 1,75 200 3,5 63...250 30 01 40 
300 2 300 5 50...100 50 0,08 38 
1000 300 2.05 300 4 20 5 70...150 25 0,1 41 
706 300 1,9 200 35 2 5 160...500 15 0,08 38 
700 250 1,75 200 35 25 5 250 30 01 40 
300 1,9 200 3,5 100...500 15 0,08 38 
300 1,75 200 3,5 63...250 30 0,1 40 
300 2 300 5 50... 100 50 0,08 38 
1000 309 2.05 300 4 20 5 70...150 25 0,1 41 
700 300 1,9 200 35 25 5 160...500 15 0,08 38 
700 250 1,75 200 35 25 5 250 30 01 40 
300 1,9 200 3,5 100...500 15 0,08 38 
300 1,75 200 3,5 63...250 30 0,1 40 
300 2 300 5 50... 100 50 0,08 38 
1000 300 2.05 300 4 20 5 70...150 25 01 41 
700 300 1,9 200 35 25 5 160...500 15 0,08 38 
700 250 1,75 200 3,5 25 5 250 30 01 40 
300 1,9 200 3,5 100...500 15 0,08 38 
300 1,75 200 3,5 63... 250 30 01 40 
1000 300 2.05 300 4 20 5 70...150 2 01 41 
700 300 1,9 200 3,5 25 5 160...500 15 0,08 38 
700 250 1,75 200 3,5 25 250 30 01 40 
300 1,9 200 3,5 100...500 15 0,08 38 
300 1,75 200 3,5 63...250 30 01 40 
1000 300 2,05 300 4 20 5 70...150 25 0,1 41 
700 300 1,9 200 3,5 25 5 160...600 15 0,08 38 
700 250 1,75 200 3,5 25 5 250 30 0,08 40 
300 1,9 200 3,5 100... 500 15 0,08 38 
300 1,75 200 3,5 63...250 30 01 40 


Тип 


Т15-200-15 
Т123-209-15 
Т171-200-15 
21Т123-200-16 
21171-200-16 
Т15-200-16 
Т123-200-16 
Т171-200-16 
Т15-200-18 
Т2-250-1 
Тб-250-1 
Т2-250-2 
Т5-250-2 
2Т171-250-3 
Т2-250-3 
Т6-250-3 
Т171-250-3 
21123-250-4 
21171-250-4 
Т2-250-4 
Тб-250-4 
Т9-250-4 
Т15-250-4 
Т16-250-4 
Т123-250-4 
Т171-250-4 
21Т123-250-5 
21171-250-5 
Т2-250-5 
Т6-250-5 
Т9-250-5 
Т15-250-5 
Т1 6-250-5 
Т123-250-5 
Т171-250-5 
21Т123-250-6 
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прибора 


(бе шах” А) 


А 


10с, ср тах*: 


250 
250 
250 
250 
259 
259 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
2509 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 


1500 
1500 
1509 
1600 
1600 
1600 
1600 
1609 
1800 
100 
100 
200 
200 
300 
309 
300 
300 
469 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
500 
500 
500 
500 
500 
509 
500 
500 
500 
600 


40090 
4000 
5000 
3300 
5000 
4000 
4000 
5000 
4000. 
4009 
5000 
4060 
5000 
6000 
4090 
4000 
6000 
4500 
6000 
4000 
5000 
5500 
4500 
5509 
4500 
6000 
4509 
6000 
4000 
5000 
5500 
4500 
5500 
4500 
6000 
4500 


Предельные значения параметров режима при Ту шах 


——ы———————————ыыы—ы————————ы—ы—"„——— 


——м——_—_——— 
——ыщ——ы—щ—=— 


г 
<> 
Сл 


с, и= 3141 с. ср тах 
(Оос В) 


пп 


лилооз 


70... 150 
160...500 
250 
100...500 
63...250 
70...150 
160...500 
250 
70...150 
150; 250 
12...50 
150; 250 
12...50 
63...250 
150; 250 
12...50 
250 
100...500 
63...250 
150; 250 
12...50 
70...250 
70...150 
70...250 
160...500 
250 
100...500 
63...250 
150; 250 
12...50 
70...250 
70...150 
70...250 
160...500 
250 
100...500 
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0,08 
0,08 
0,08 


0,08 


0,09 
0,053 
0,09 
0,053 


0,09 
0,053 
0,1 
0,08 


0,053 
0,057 


0,06 
0,08 


0,08 


0,053 
0,057 
0,1 
0,06 


Чертеж приложения 


Предельные значения параметров режима при Ту тах 


Тип 
прибора 


[®) 


Тк °С 


г 
— Тос, ср тах: А Чсс тах› А) 


21171-250-6 85 600 6000 100...1000 100 125 
Т2-250-6 250 85 600 4000 20...1000 20...40 125 
Т6-250-6 250 70 600 5000 20...500 20...200 110 
Т9-250-6 250 85 600 5500 20...1000 20...200 125 
Т15-250-6 250 85 600 5500 20...1000 200 125 
Т16-250-6 250 85 600 5500 100...1000  70...200 125 
Т123-250-6 250 92 600 4500 —200...1600 200 125 
Т171-250-6 250 85 600 6000 20...1000 80 125 
21123-250-7 250 85 700 4500 200...1000 100 125 
21171-250-7 250 85 700 6000 100...1000 100 125 
Т2-250-7 250 85 700 4000 20...1000 20...40 125 
Т6-250-7 250 70 700 5000 20...500 20...100 110 
Т9-250-7 250 85 700 5500 20...1000 20...200 125 
Т15-250-7 250 85 700 5500 20...1000 200 125 
Т16-250-7 250 85 700 5500 100...1000 — 70...200 — 125 
Т123-250-7 250 92 0700 4500 200...1600 200 125 
1171-250-7 250 85 700 6000 20...1000 80 125 
21123-250-8 250 85 800 4500 —200...1000 100 125 
27Т171-250-8 250 85 800 6000 100... 1000 100 125 
Т2-250-8 250 85 800 4000 20...1000 20...40 125 
Т6-250-8 250 70 800 5000 20...500 20...100 110 
Т9-250-8 250 85 800 5500 20...1000 20...200 125 
Т15-250-8 250 85 800 4500 —200...1000 200 125 
Т16-250-8 250 85 800 5500 100...1000 70...200 125 
Т123-250-8 250 92 800 4500 200...1600 200 . 125 
Т171-250-8 250 85 800 6000 200...1000 100 125 
21123-250-9 250 85 900 4500 200...1000 100 125 
21171-250-9 250 85 900 6000 100...1000 100 125 
Т2-250-9 250 85 900 4000 20...1000 20...40 125 
Т6-250-9 259 70 900 5000 20...500 20...100 110 
Т9-250-9 250 85 900 5500 20...1000 20...200 125 
Т15-250-9 250 85 900 4500 200...1000 200 125 
Т16-250-9 250 85 900 5500 100...1000 70...200 125 
Т123-250-9 250 92 900 4500 200...1600 200 125 
Т171-250-9 250 85 900 6000 200...1000 100 125 
21123-250-10 250 85 1000 4500 —200...1000 100 125 
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Оос, и В при 
ос, и 31416 с. ср тах 


(Ос, В) 


лич 


Электрические и временные параметры 


70... 150 
70...250 
160...500 
250 
100...500 
63... 250 
150; 250 
12...50 
70...250 
70... 150 
70...250 
160... 500 
250...3 
100...500 
63...250 
150; 250 
12...50 
70... 250 
70... 150 
70... 250 
160... 500 
250 
100...500 
63...250 
150; 250 
12...50 
70...250 
70... 150 
70... 250 
160...500 
250 
100...500 


Продолжение табл. 2 


Чертеж приложения 


44 
42 
42 
41 
43 
38 
40 
38 
40 
44 
42 
42 
41 
43 
38 
40 
38 
40 
44 
42 
42 
41 
43 
38 
40 
38 
40 
44 
42 
42 
41 
43 
38 
40 
38 


40 


81 


Тип 
прибора 


—_—— 


21171-250-10 


Т2-250-10 250 85 1000 4000 20...1000 20...40 
Т6-250-10 250 70 1000 5000 20...500 20...1000 
Т9-250-10 250 85 1000 5500 20...1000 20...200 
Т15-250-10 250 85 1000 4500 200...1000 200 
1Т16-250-10 250 85 1000 5500 100...1000 —70...200 
1Т123-250-10 250 92 1000 4500 200...1600 200 
Т171-250-10 250 85 1000 6000 20...1000 80 
21123-250-11 250 85 1100 4500 200...1000 100 
271171-250-11 250 85 1100 6000 100...1000 100 
Т2-250-11 250 85 1100 4000 20...1000 20...40 
Т9-250-11 250 85 1100 5500 20...1000 20...200 
Т15-250-11 250 85 1100 4500 200...1000 100 
Т16-250-11 250 85 1100 5500 100...1000[ —70...200 
Т123-250-11 250 92 1100 4500 200...1600 200 
Т171-250-11 250 85 1100 6000 20...1000 80 
21Т123-250-12 250 85 1200 4500 200...1000 100 
21171-250-12 250 85 1200 6000 100...1000 100 
Т2-250-12 250 85 1200 4000 20...1000 20...40 
Т9-250-12 250 85 1200 5500 20...1000 20...200 
Т15-250-12 250 85 1200 4500 200...1000 100 
Т16-250-12 250 85 1200 5500 100...1000 70...200 
Г123-250-12 250 92 1200 4500 200...1600 200 
Т171-250-12 250 85 1200 6000 20...1000 80 
21171-250-13 250 85 1300 6000 100...1000 100 
Т2-250-13 250 85 1300 4000 20...1000 20...40 
Т9-250-13 250 85 1300 5500 20...1000 20...200 
Т15-250-13 250 85 1300 4500 200...1000 100 
Т16-250-13 250 85 1300 5500 100...1000 —70...200 
Т171-250-13 250 85 1300 6000 20...1000 80 
21171-250-14 250 85 1400 6000 100...1000 100 
Т2-250-14 250 85 1400 4000 20...1000 20...40 
Т9-25 0-14 250 85 1400 5500 20...1000 20...200 
Т15-250-14 250 85 1400 4500 200...1000 100 
Т16-250-14 250 85 1400 5500 200...1000 70...200 


О 


300 


150 
300 


300 
250 
300 
300 


150 
300 


300 
2509 
300 
300 


150 
300 


300 
250 
300 


150 
300 


250 
300 


150 
300 


Электрические и временные параметры 


Пос, и› В при 
=314 с ср тах 


5 
1,64 


2.2 
1,85 
1,7 
2,75 
1,75 
1,75 
1,75 
1,75 
1,64 
1,85 
1,7 
2,75 
1,75 
1,75 
1,75 
1,75 
1,64 
1,85 
т 
2,75 
1,75 
1,75 
1,75 
1,64 
1,85 
1,7 
2,75 
1,75 
1,75 
1,64 
1,85 
1,7 
2,75 


——- 


150; 250 


12.690 
70... 250 
70... 150 
70... 250 
160...500 
250 
100...500 
63...250 
150; 250 
70...250 
70...150 
70...250 
160...500 
250 
100...500 
63,..250 
150; 250 
70... 250 
70... 150 
70... 250 
160...500 
250 
63... 250 
150; 250 
70...250 
70... 150 
70... 250 
250 
63... 250 
150; 250 
70...250 
70... 150 
70... 250 


Продолжение табл. 2 


40 


41 
43 


———- 


п тах 


Прелельные значения параметров режима при Т ] 


Тиц Е: — —-- — 
прибора Р с 165 
| | ь е 
Н Е || Е = о 
= Е т Е. р: а 
< —. Е = Е Я 5 
; а. 9 5 - 
Е Е ы е ме: — — ' 
— _ 5. 2 в. 
5: м м - З ы 
—. $ 
НЕ 
Т171-250-14 250 85 1400 6000 20...1000 80 125 
21171-250-15 250 85 1500 6000 — 100...1000 100 125 
Т2-250-15 250 85 1500 4000 20...1000 20...40 — 125 
Т9-250-15 250 85 1500 5500 20...1069 20...200 125 
Т15-250-15 250 85 1500 45900 — 200...1000 70 125 
116-250-15 250 85 1500 5500 — 200...1000  70...200 125 
117 1-250-15 250 85 1500 6000 20...1000 80 125 
21171-250-16 250 985 1600 6000 — 100...1000 100 125 
12-250 16 250 85 1600 4000 20...1000 20...40 125 
19-250-16 250 $5 1600 55090 20...1000 20...200 155 
Т15 250-16 250 85 1600 4500 — 200...1009 79 125 
ТЕ 6-250-16 250 85 1600 5500 — 100...1000[ — 70...200 125 
1 71-250-16 250 85 1600 6000 20... 1009 80 125 
1Т15.250-17 250 85 1700 4500 — 200...1000 70 }25 
11 6-250-17 250 85 1700 5500  100...1900 70...200 125 
Т15-250-18 2590 85 1800 4500 — 200...1900 70 125 
Т1 6-250-18 250 85 1800 5500  100...1000  70...200 125 
Т2-320-1 320 85 100 8500 29...1000 70...400 125 
Т2-320-2 320 85 200 8500 20...1000 70...400 125 
211 71=320-3 320 85 300 7000 100...1000 100 125 
12-320-3 320 85 300 8500 20...1000 70...400 125 
Т171-320:3 320 85 300 7000 20...1000 80 а 
21123-320-4 320 85 400 5000  200...1000 100 125 
21171-320-4 320 85 400 7000 — 100...10009 100 125 
1Т2-320-4 320 85 400 8500 20... 1000 70...400 125 
1Т16-329-4 320 85 400 6000 109-..1000 — 70...200 125 
Т!23-320-4 320 $0 400 $000 — 200...1600 200 125 
1171-320-4 320 85 400 7000 20...1000 80 о 
21123.320-5 320 85 500 5000 — 200...1000 100 125 
21171-320-5 320 85 $500 7000 — 100...1000 100 125 
Т2-320-5 320 85 500 8500 20...1000 70...400 125 
Тб 329-5 320 85 500 6000 100...1000 70...200 125 
11 23-320-5 320 90 500 5000 — 200...1600 200 125 
1171-320-5 320 85 500 7000 20...1000 80 125 
271123-320-6 320 85 600 5000 — 200...1000 100 125 
21171-320-6 320 85 600 7000 — 100...1000 100 125 


84 


700 


Электрические и временные параметры 


5 
ы 
5 
5 
5 


сл 


< птплямлочочочо т 


м липы мл 


мл бл м 


< м 


63...250 
150; 250 
70...250 
70...150 


70...250 
100...250 
100...250 
ОЗ 200 
100...250 
250 
100...500 
63...250 
100...250 
160...500 
160...500 
250 
100...500 
63...250 
100...250 
70::5230 
250 
250 
100...500 
63... 250 


Продолжение табл. 2 


—_——_———_——-- 


Чертеж приложения 


85 


Предельные значения параметров режима при Т 


п мах 


Тип 
прибора < 5 

я > о 

- Е 

(=) => >) 

= | Е 
< ве = 

х < 52 з 

Я . ь 

а 5 Е 

9 $ 
Т2-320-6 320 85 600 3500 20...1000 
Т16-320-6 320 85 600 6000 100...1000 
Т123-320-6 320 90 600 5000 200...1600 
1Т171-320-6 320 85 600 7000 20...1000 
21123-320-7 320 85 700 5000 200...1000 
21171-320-7 320 85 700 7000 100...1000 
Т2-320-7 320 85 700 8500 20...1000 
Т16-320-7 320 85 700 6000 100... 1000 
Т123-320-7 320 90 700 5000 —200...1600 
Т171-320-7 320 85 0700 7000 20...1000 
21123-320-8 320 85 3800 5000 200...1000 
2Т171-320-8 320 85 800 7000 100...1000 
Т2-320-8 320 85 800 8500 20...1000 
Т16-320-8 320 85 800 6000 100... 1000 
Т123-320-8 320 90 3800 5000 200...1600 
Т171-320-8 320 85 800 7000 20...1000 
21133-320-9 320 85 909 6000 200...1000 
21Т171-320-9 320 85 900 7000 100...1000 
Т2-320-9 320 85 900 3500 20...1000 
Т16-320-9 320 85 900 6000 100...1000 
Т133-320-9 320 93 900 6000 200...1600 
Т171-320-9 320 85 900 7000 20...1000 
21133-320-10 320 85 1000 6000 200...1000 
21171-320-10, 320 85 1000 7000 100...1000 
Т2-320-10 320 85 1000 8500 20...1000 
1Т16-320-10 320 85 1000 6000 100...1000 
1Т133-320-10 320 93 1000 6000 200...1600 
1Т171-320-10 320 85 1000 7000 20...1000 
21Т133-320-11 320 85 1100 6000 200...1000 
21171-320-11 320 85 1100 7000 100...1000 
Т2-320-11 320 85 1100 8509 20...1000 
1Т16-320-11 320 85 1100 6000 100...1000 
1Т133-320-11 320 93 1100 6000 200...1600 
1Т171-320-11 320 85 1100 7000 20...1000 
21133-320-12 320 85 1200 6000 200...1000 
21171-320-12 320 85 1200 7000 100...1000 


86 


—————ыы=——щы—ы—ы——щ—-щ-——ы—е— 


700 


709 


580 


709 
700 


Электрические и временные параметры 


при Тп = 25°С 


Не —г- 


(бое В) 


— 


3141 с, ср тах 


з |-> 
р - 
|-> 
” ыы 
ры т зи 
300 
300 - 
200 3,5 
200 3.5 
200 3,5 
200 3, 
300 6 
300 3 
200 3,5 
260 3,5 
200 3,5 
200 ЗА 
390 6 
309 3 
200 3,5 
290 3,5 
300 3,5 
200 3. 
300 
390 3 
300 3,5 
200 3.5 
500 35 
200 3,5 
300 6 
303 3 
300 35 
200 3,5 
300 3,5 
200 3,5 
300 6 
300 3 
300 3.5 
200 35 
390 35 
200 3/5 


> 
| 
$ 
х 
| *] 
+- 
| 


й 
25 
23 


| 


ИЕН 


$ 
‹ 


| 


т 


ный 


Продолжегих тбл. 2 


—————- 


] 
а 
} 


———— дж —-- —- 


—--—-- ———- ——---—— 


м лол {> 


10 


А 


"РИ Ти тах 
-— 
< 
- в 
м = - 
— 5ь 
| | Бей 
т 2 © 
ы ей 
о 
100...250 20 
70...250 30 
150...500 15 
250 30 
100...590 15 
б3...-) 30 
1900...250 20 
0.29 30 
160...500 15 
250 30 
190, .500 15 
63... 250 30 
108. .250 20 
Э.. 239 30 
167.. 500 а 
259 30 
160 .500 35 
63... 250 30 
100...250 20 
Убе о5О 30 
250; $00 35 
250 30 
150...$00 35 
ЕВ за 
ТО -51 20 
А ь 30 
250; 500 я. 
25) 30 
160...50а 35 
НОО 50 
100...250 ь 
71... 250 30 
250; $00 35 
250 30 
160...560 35 
65...250 40 


> бар саг зе звл-дильди Р-Я Чиа ори еде Ч ртта очивьмь о 


— т -— 
| 
| 
Гы 
И 
Е 
аа 
С | с 
с =. 
^ , & 
м | $ 
пя 
38 
ее — 
ей 
‚8 
| 
| 
} 
ВЕННЬИЕ 59. 
0.05 45 
0,06 43 
0,07 3% 
2,09 49 
СЯ 38 
00$ 40 
1.05; 4 
0.06 43 
007 38 
0,09 49 
0,09 2% 
009 40 
0.05 45 
ПВ д 3 
0.07 725 
0.09 40 
п, 045 46 
0,09 47” 


3,05 45 
С,06 43 
0.045 46 
0.09 40 


1.045 65 
(09 49 
О. 25 
О И & и: 
0.045 45 
0.09 20 
9.045 46 
0,09 аа 


0,05 45 


1,05 43 
0.045 АБ 
09 45 


(1,045 4 
0.09 40 


Предельные значения параметров режима при Т 


п тах 
Тип — Е: ЕЕ 
прибора < Го 

* 2. 

ре: Ра. ©> {3 [3 

Е = — м м 

о & | р = = 

= 12 З Г || га ы. 
< Е _ А. в хе _ 

о | Яо < ‚5 = = 

Ее у С = $ — 

Е 3] = 5” =. 

5. а > > 
Т2-320-12 320 85 1200 8500 20...1000 70...400 125 
Т16-320-12 320 85 1200 6000 100...1000 70... 200 125 
Т133-320-12 320 93 1200 6000 200...1600 200 125 
Т171-320-12 320 85 1200 7000 20...1000 80 125 
21133-320-13 320 85 1300 6000 200...1000 100 125 
2Т171-320-13 320 85 1300 7000 100...1000 100 125 
Т2-320-13 320 85 1300 8500 20...1000 20...100 125 
1Т16-320-13 320 85 1300 6000 100...1000 70... 200 125 
1Т133-320-13 320 93 1300 6000 20...1600 200 125 
1Т171-320-13 320 85 1300 7000 20...1000 80 125 
21133-320-14 320 85 1400 6000 200...1000 100 125 
21171-320-14 320 85 1400 7000 100...1000 100 125 
Т2-320-14 320 85 1400 8500 20...1000 70...400 125 
1Т16-320-14 320 85 1400 6000 100...1000 70...200 125 
1Т133-320-14 320 93 1400 6000 20...1600 200 125 
Т171-320-14 320 85 1400 7000 20...1000 80 125 
2Т133-320-15 320 85 1500 6000 200...1000 100 125 
21171-320-15 320 85 1500 7000 100...1000 100 5 
1Т16-320-15 320 85 1500 6000 100...1000 70...200 125 
1Т133-320-15 320 93 1500 6000 20...1600 200 125 
1Т171-320-15 320 85 1500 7000 20...1000 80 125 
21Т133-320-16 320 85 1600 6000 200...1000 100 125 
271171-320-16 320 85 1600 7000 100...1000 100 125 
Т3-320-16 320 75 1600 6800 200...1000 20...100 110 
Т16-329-16 320 85 1600 6000 100...1000 70...200 125 
1Т133-320-16 320 93 1600 6000 20...1600 209 125 
1Т171-320-16 320 85 1600 7000 20...1600 80 125 
21133-320-18 320 85 1800 6000 200...1000 100 125 
Т3-320-18 320 75 1800 6800 200...1000 — 20...100 110 
116-320-188 320 85 1800 6000 100...1000 70... 200 125 
Т133-320-18 320 93 1800 6000 20...1600 200 125 
2Т133-320-20 320 85 2000 6000 200...1000 100 125 
Т3-320-20 320 75 2000 6800 200...1000 20...100 110 
1Т133-320-20 320 93 2000 6000 100...1000 70...200 125 
Т3-320-22 320 75 2200 6800 200...1000 20...100 110 
1Т3-320-24 320 75 2400 6800 200...1000 20...100 110 


88 


——_ы———цЦ-—-—ы—_ 


350 
350 


1уд, 


Чо 
с, и= 3, 
| 


Продолжение табл. 2 


а ее ба ое т 
Электрические и временные параметры | 
при Ту = при Ти тах ы 
= Е И - 
Е в | 
^ —. 
: аа Я |: 
о Е - = 
о о ой 
> д < ^ | “Е 
< г 4 га РУ |= х 
= о = > © |5 
— м о .С [4 5 
— = И ео 
и Ро [$ 
я яя | = 


5 100...250 20 0,05 45 


21 
2 70...250 3 0.06 43 
2 10 250; 500 35 0.045 46 
1,6 250 3 0,09 40 
2 160...500 35 — 0.045 46 
1.6 63...250 3 0,09 40 
2.1 5 100...250 20 — 0,05 45 
2 5 70...250 3 0,06 43 
2 10 250: 500 35 0.045 46 
1,6 5 250 3 0,09 40 
2 160...500 35 0,045 46 
1,6 63...250 3 0,09 4 
2.1 5 100...250 22 — 0.05 45 
2 70...250 3 — 0,06 43 
2 10 250; 500 35 — 0.045 46 
1,6 5 250 3 — 0.09 40 
2 160...500 35 0,045 46 
1.6 63... 250 3 0,09 40 
2 5 70...250 3 0.06 43 
2 10 250; 500 35 — 0,045 46 
1,6 5 250 3 0,09 40 
2 160...500 35 — 0,045 46 
1.6 63...250 3 0.09 45 
2,3 5 250 44 004 45 
2 5 70...250 3 0.06 43 
2 10 250; 500 35 — 0,045 46 
16 5 250 3 0,09 40 
2 160...500 35 0,045 46 
2.3 5 250 40 — 0,04 45 
2 5 70...250 3 0.06 43 
2 10 150; 500 35 0,045 46 
2 160...500 35 — 0.045 46 
2.3 5 250 40 — 0,045 45 
2 5 70...250 3 0.06 46 
о 5 250 40 — 0,045 45 
23 5 250 40 — 0,045 45 


89 


— анны - 


——=—— ди —- 
———————- 


ИПредепьные значения параметров режима при Т,, ‚пах 


Е 
гии = - -— Е ое | Е 
арибора < У р в - 
| > 
я — | > о о | 
: р : ы | 
3 5 в = < —- 
а г. 8. © _# в Е 
и | Е 
Ес ь я и 
а ие - 3 3 
| : | о - и и 
НЕОН Н! УАЖА 5 ыы р ИЕ | 
21133-400-4 490 85 400 7006 — 200; 320 100 125 
Т!33-400-4 400 93 400 8000 200...1600 200 125 
21133 400-5 400 85 500 7000 — 200;520 100 125 
1}33-430-< 400 93 506 8000 —200...1600 200 125 
21133-400-6 400 85 600 017000 — 200; 320 100 125 
1133-400-5 400 93 600 8000 200...1600 200 125 
21133-400-7 400 35 700 7000 — 200; 320 100 125 
1! 33-460-7 400 93 0700 8000 200...1600 200 125 
21133-400-8 400 85 800 7000 — 200; 320 100 125 
7133-400-8 400 93 800 8000 200...1600 200 12 
27133-400-9 400 85 0900 07000 — 200; 320 100 125 
1133-400-9 400 93 90 8000 —200...1600 200 125 
27133-400-10 400 85 1000 7000 — 200; 320 100 125 
1133-40610 400 93 1000 8000 —200...1609 200 125 
21133-40011 400 85 1100 17000 — 200; 32 100 125 
Т}3 400-11 400 93 1100 8000 —200...1600 200 125 
21: 335-400-122 460 85 1200 07000 — 200; 320 100 125 
1! 35-42612 400 93 1200 8000 —200...1500 200 125 
21133-200-15 400 35 1300 7000 — 200; 329 100 125 
1133-400-13 400 95 1300 8000 —200...1600 200 125 
2112}-410-14 400 85 1400 07000 — 200; 320 100 125 
1133-406-14 400 93 1400 8000 —200...1600 200 125 
21133-400-15 400 35 1500 7000 — 200; 320 100 125 
112 3-400-15 400 93 1500 8000 —200...1600 200 125 
21}33-4 0-16 400 85 1600 17006 — 200; 320 100 125 
{1323-406-16 400 93 1600 8000 —200...1600 200 125 
ТЕЗ 18 400 85 1800 8000 — 500...1000 100 125 
1143-400-15 400 96 1300 13000 200...1600 200 125 
21143-400-29 400 35 2000 8000 —500...1000 100 125 
1143-466-20 400 96 2000 13000 200...1600 206 125 
21:43-496-22 400 85 2200 3000 —500...1000 100 125 
1243-400-22 400 96 2000 13000 200...1600 200 125 
21143-410-24 400 85 2400 8003 500...1000 100 125 
1:43-400-24 400 96 2400 13000 200...1600 200 125 
1500-1 500 35 100 9500 — 20...1000 — 170...400 125 
1500- 500 85 200 9500 — 20...1000  70...400 12 


90 


Продолжение табл. 2 
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$} 
Электрические и временные параметры 


=———ы—ы—=ы=—ыы—““ы—»„—_—»—“—_——ы——ы=—“—ы—ы—ы"„—ю——ы—ы——ы=——„_—- 


Чертеж приложения 


ос, и= 314 Кс, ср тах 
(Оос, В) 


300 1,75 200 3,5 100...500 30 0,045 46 
700 300 Т57Э 200 3,5 25 5 160...500 30 0,045 46 
300 1,75 200 3,5 100...500 30 0,045 46 
700 300 1,75 200 35 25 5 160...500 30 0,045 46 
300 1,75 200 3,5 100...500 30 0,045 46 
700 300 1:75 200 3,5 25 5 160...500 30 0,045 46 
300 1,75 200 3,5 100...500 30 0,045 46 
700 300 1,75 200 3,5 25 5 160...500 30 0,045 46 
300 1,75 200 3,5 100...500 30 0,045 46 
700 300 1,75 200 3,5 25 5 410...500 30 0,045 46 
300 1,75 200 3,5 100...500 30 0,045 46 
700 300 1,75 200 3,5 25 5 160...500 30 0,045 46 
300 1,75 200 3,5 100...500 30 0,045 46 
700 300 1,75 200 3,5 25 5 160...500 30 0,045 46 
300 1:75 200 3,5 100...500 30 0,045 46 
700 300 1,75 200 3,5 25 5 160...500 30 0,045 46 
300 1,75 200 3,5 100...500 30 0,045 46 
700 300 1,75 200 3,5 25 5 160...500 30 0,045 46 
300 1,75 200 3,5 100...500 30 0,045 46 
700 300 1,75 200 3,5 25 5 160...500 30 0,045 46 
300 1,75 200 3,5 100...500 30 0,045 46 
700 300 1,75 200 3,5 25 5 160...500 30 0,045 46 
300 1,79 200 3,5 100...500 30 0,045 46 
700 300 1:75 200 3,5 25 5 160...500 30 0,045 46 
300 1,75 200 3,5 100...500 30 0,045 46 
700 300 1,75 200 3,5 25. 5 160...500 30 0,045 46 
300 2,15 300 3,5 250; 500 50 0,034 47 
700 300 2,15 300 3,5 30 10 250; 500 50 0,034 47 
300 2,15 300 3,5 250; 500 50 0,034 47 
700 300 2 300 3,5 30 10 250; 500 50 0,034 47 
300 2,15 300 3,5 250; 509 50 0,034 47 
700 300 2,15 300 3,5 30 10 250; 500 50 0,034 47 
300 25 300 3,5 250; 500 50 0,034 47 
700 300 2 300 3,5 30 10 250; 500 50 0,034 47 
580 350 2,1 300 6 20 5 100...250 20 0,038 45 


580 350 2,1 300 6 20 5 100...250 20 0,038 45 


Тип — 

прибора < 
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Е 

{4 
>| 
и : 
Е Е 

Е 

5 

©) 

хо 
Т500-3 500 85 
27Т143-500-4 500 85 
Т143-500-4 500 94 
Т500-4 500 85 
2114 3-500-5 500 85 
1Т143-500-5 500 94 
Т500-5 500 85 
271143-500-6 500 385 
Т143-500-6 500 94 
Т500-6 590 85 
21143-500-7 500 85 
Т143-500-7 500 94 
Т500-7 500 85 
2114 3-5 00-8 500 85 
Т143-500-8 500 94 
Т500-8 500 85 
21143-500-9 500 85 
Т143-500-9 $500 94 
Т500-9 500 85 
21143-500-10 500 85 
Т143-500-10 500 94 
1500-10 500 85 
21Т143-500-11 500 85 
Т143-500-11 500 94 
1500-11 500 85 
21143-500-12 500 385 
1Т143-500-12 500 94 
1500-12 500 85 
21143-500-13 500 85 
Т143-500-13 500 94 
1500-13 500 85 
27т143-500-14 500 85 
Т143-500-14 500 94 
1500-14 500 85 
27Т143.500-15 500 85 
Т143-500-15 500 94 


92 


9500 
10000 
11000 
9500 
10000 
11000 
9500 
10090 
11000 
9500 
10000 
11000 
9500 
10000 
11000 
9500 
10000 
11000 
9500 
10000 
11000 
9500 
10000 
11000 
9500 
10000 
11000 
9500 
10000 
11000 
9500 
10000 
11000 
9500 
10000 
11000 


Предельные значения параметров режима при Т 


200...1600 


п пах 
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Электрические и временные параметры 
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(Оос» В) 


ани ОИ 
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^ <-> | 
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Е | _ = | 
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ь к 

= о | 
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100...250 20 — 0,035 
100...500 30 — 0,034 
160...506 30 0,034 
100...250 20 — 0,038 
100...500 3 — 0,034 
160...500 3 0034 
100...250 20 — 0038 
100...500 30 0,034 
160...500 30 0,034 
100...250 20 0.038 
100...500 30 0.034 
160...500 3 0,034 
100... 250 20 0.038 
100...500 30 — 0,034 
160...500 30 — 0,034 
100...250 20 — 0,038 
100...500 3 0,034 
160...500 30 0.034 
100...250 20 0038 
100...500 3 0,034 
160...500 30 3.034 
100... 250 20 — 0,038 
100...500 3 0,034 
160 ...500 30 0.034 
100...250 20 — 0.038 
100...500 30 — 0.034 
160...500 3 0.034 
100...250 20 (7,035 
100...500 35 0,034 
160...500 3 0.034 
100...250 20 — 0,033 
100...500 3 0034 
160...500 30 0,034 
100...250 20 — 0.038 
100...500 30 0034 
160...500 30 0.034 


Продолжение табл. 2 


ЕР 


Чертеж приложения 


93 


Тип 


прибора 


1509-15 
21143-560-16 
1Т143-500-16 
1509-16 
21143-630-4 
Т!43-630-4 
271143-630-5 
Т!43-630-5 
271143-630-6 
Т143-630-6 
271143-630-7 
Т143-630-7 
21143-630-8 
Т143-630-8 
271143-630-9 
1143-630-9 
27Т143-630-10 
1143-630-10 
21143-530-11 
Т143-639-11 
21143-630-12 
1Т143-630-12 
1639-16 
1650-18 
2115 3-630-20 
'Г153-639-20 
1639-20 
271153-630-22 
115 3-630-22 
1630-22 
21153-630-24 
Т153-630-24 
1630-24 
2115 3-800-10 
115 3-8$0-10 
1800-10 


94 


Предельные значения параметров режима при Т;; тах 


500 
500 
500 
500 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
800 
800 
800 


85 


85 
94 
85 
85 
93 
85 
93 
85 
93 
85 
93 
85 
93 
85 
93 
85 
93 
85 
93 
85 
93 
85 
85 
55 
93 
85 
85 
93 
85 
85 
93 
85 
85 
90 
85 


9500 
10000 
11000 
9500 
12000 
13000 
12000 
13000 
12000 
13000 
12000 
13000 
12000 
13000 
12000 
13000 
12000 
13000 
12000 
13000 
12000 
13000 
13000 
13000 
14000 
15000 
13000 
14000 
15000 
13000 
14000 
15000 
13000 
16000 
20000 
14009 


О 
500; 
200... 
205% 
200... 
200... 
200.. 
200... 
200.. 
200... 
200.. 
200. 
200. 
200... 
200... 
200.3; 
200... 
200... 
200... 
200... 
200... 
200... 
200... 
200... 
200... 
200... 
200... 
200... 
200... 
200... 
200... 
200... 
200... 
200... 
200... 
200... 


1000 

1000 
1600 

1000 

1000 
1600 


.1000 


1600 


.1000 


1600 


. 1000 
..1600 
.. 1000 


1600 
1000 
1600 
1000 
1600 
1000 
1600 
1000 
1600 
1000 
1000 
1000 
1600 
1000 
1000 
1600 
1000 
1000 
1600 
1000 
1600 
1600 
1000 


= 


70...400 


я 
= 
| 

ЕЦ 


125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
Ра 
125 
125 
125 
125 


————ы———_ 
———_—-Ц[|[—ЦЩ`—Ц—_— 
—————д——Ад 


300 
300 


420 
420 
700 
700 
420 


700 
420 


700 
420 


700 
420 


———ы—ы—_—_———————д— 


300 
350 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
200 
200 
300 
300 
200 
300 
300 
200 
300 
300 
200 
300 
300 
200 


35 


3,5 


поъочезч 8 в иичою о о о ооо о ооооочоочооч 


10 


250; 500 
250; 500 
250 
250; 500 
250; 500 
250 
250; 500 
250; 500 
250 
160...500 
160...500 
250 


Продолжение табл. 2 


Чертеж приложения 


47 
45 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
49 
49 
48 
48 
49 
48 
48 
49 
48 
48 
49 
48 
48 
49 


95 


Тип 
прибора 


—А— дд 


2115 3-800-11 
115 3-800-11 
1800-11 

2115 3-800-12 
Т15 3-800-12 
1800-12 

2115 3-800-13 
Т15 3-800-13 
1800-13 
2715 3-800-14 
Т153-800-14 
1800-14 
2115 3-800-15 
Т153-800-15 
1800-15 

2115 3-800-16 
115 3-800-16 
1800-16 

2115 3-800-18 
Т153-800-18 
1800-18 
Т2-800-18 
2Т253-800-20 
Т253-800-20 
Т2-800-20 
2725 3-800-22 
1Т253-800-22 
Т2-800-22 
27Т253-800-24 
Т25 3-800-24 
Т353-800-24 
Т2-800-24 
Т353-800-28 
Т353-800-32 
27Т253-1000-10 
Т25 3-1000-10 
96 


Предельные значения параметров режима при Т 


— 
< 
х 
3 
г 
я 
о 
|) 
= 
> 
< 
Р- 
$ 
Я 
> 
о 
$ 
_© 


800 
800 
800 


800 


800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
`800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
1000 
1000 


15000 
20000 
14000 
16000 
20000 
14000 
16000 
20000 
14000 
16000 
20000 
14000 
16000 
20000 
14000 
16000 
20000 
14000 
16000 
20000 
14000 
16000 
16000 
17000 
16000 
16000 
17000 
16000 
16000 
17000 
17000 
16000 
17000 
17000 
20000 
22000 


—— 


Ч, В/мкс 


200... 
200... 
200... 
200... 
200... 
200... 
200... 
200... 
200.. 
200... 
200... 
200... 
200... 
200... 
200... 
200... 
200... 
200... 
200... 
200... 
200.. 
200... 
200... 
200... 
200... 
200... 
200... 
200... 
200... 
200. 


1000 
1600 
1000 
1000 
1600 
1000 
1000 
1600 


.1000 


1000 
1600 
1000 
1000 
1600 
1000 
1000 
1600 
1000 
1000 
1600 


.1000 


1000 
1000 
1600 
1000 
1000 
1600 
1000 
1000 


.1600 


2500 


200... 


1000 


2500 
2500 


200... 
200... 


1000 
1600 


п мах 


Электрические и временные параметры 


РЕВ. 
р | 
21| 
|. 

300 

700 300 

420 200 
300 

700 300 

420 200 
300 

700 300 

420 200 
300 

700 300 

42 200 
300 

700 300 

420 200 
300 

700 300 

420 200 
300 

700 300 
420 209 
400 200 

300 
700 300 
400 200 
500 

700 300 

400 200 
300 

700 200 
500 300 
400 200 
5090 300 
500 309 

300 

700 300 


Чос, и’ В при 


плим 


при Т 


160...500 
250 
160...500 
160...500 
250 
160...500 
160...500 
250 
160...500 
160...500 
250 
160...500 
160...500 
250 
160...500 
160...500 
250 
160...500 
160...500 
250 
250 
250...500 
250...500 
250 
250...500 
250...500 
250 
250...500 
250...500 
350...500 
250 
350...500 
350...500 
160...500 
160...500 


п шах 


Продолжение тибл. 2 


———- 


ртеж приложения 


е 


т 


0,026 
0,024 
0,026 
0,026 
0,024 
0,026 
0,026 
0,024 
0,026 
0,026 
0,024 
0,026 
0,026 
0,024 
0,026 
0,026 
0,024 
0,026 
0,026 
0,024 
0,024 
0,024 
0,022 
0,02 
0,024 
0,022 
0,02 +45 
0,024 
0,022 
0,02 
0,02 
0,024 
0,02 
0,02 
0,022 48 
0,02 48 


$7 


Предельные значения параметров режима при Ту тах 


Тип — 
прибора - 

а т 

[ = 

и: РА 

| =. 

ва = 

< — 

| 2 

> ы 

_5 
11000-10 1000 85 1000 18000 200...1000 40...200 125 
27125 3-1000-11 1000 85 1100 20000 200...1000 100 125 
Т25 3-1000-11 1000 90 1100 22000 200...1600 200 125 
11000-11 1000 85 1100 18000 200...1000 40...200 125 
27125 3-1000-12 1000 85 1200 20000 200...1000 100 125 
Т253-1000-12 1000 90 1200 22000 200...1600 200 125 
11000-12 1000 85 1200 18000 —200...1000 40...200 125 
2Т25 3-1000-13 1000 85 1300 20000 200...1000 100 125 
1Т253-1000-13 1000 90 1300 22000 200...1600 200 125 
11000-13 1000 85 1300 18000 200...1000 40...200 125 
2Т253-1000-14 1000 85 1400 20000 200...1000 100 125 
Т253-1000-14 1000 90 1400 22000 200...1600 200 125 
11000-14 1000 85 1400 18000 200...1000 40...200 125 
2Т253-1000-15 1000 85 1500 20000 200...1000 100 125 
Т25 3-1000-15 1000 90 1500 22000 200...1600 200 125 
11000-15 1000 85 1500 18000 200...1000 40...200 125 
2125 3-1000-16 1000 85 1600 20000 200...1000 100 125 
Т25 3-1000-16 1000 90 1600 22000 200...1600 200 125 
11000-16 1000 85 1600 18000 200...1000 40...200 125 
2Т253-1000-18 1000 85 1800 20000 200...1000 100 125 
Т25 3-1000-18 1000 90 1800 22000 200...1600 200 125 
11000-18 1000 85 1800 18000 200...1000 40...200 125 
2125 3-1250-4 1250 85 400 26000 200...1000 100 125 
Т25 3-1250-4 1250 92 400 28000 200...1600 100 125 
2Т253-1250-5 1250 85 500 26000 200...1000 100 125 
Т253-1250-5 1250 92 500 28000 200...1600 100 125 
2125 3-1250-6 1250 85 600 26000 200...1000 100 р 
Т25 3-1250-6 1250 92 600 28000 200...1600 100 125 
2725 3-1250-7 1250 85 700 26000 200...1000 100 125 
Т25 3-1250-7 1250 92 700 28000 200...1600 100 125 
2125 3-1250-8 1250 85 800 26000 200...1000 100 125 
Т253-1250-8 1250 92 800 28000 200...1600 100 125 
2Т25 3-1250-9 1250 85 900 26000 200...1000 100 125 
Т253-1250-9 1250 92 0900 28000 —200...1600 100 125 
21Т253-1250-10 1250 85 1000 26000 200...1000 100 123 
Т253-1250-10 1250 92 1000 28000 200...1000 100 125 


98 


———_—_ 


——— 


Чос, и; В при 
Юс, и=ЗЯ4 с, ср тах 


2,1 
1,8 
1,8 
2,1 
1,8 
1,8 
2,1 
1,8 
1,8 
р 
1,8 
1,8 
2,1 
1,8 
1,8 
2,1 
1,8 
1,8 
р 
1,8 
1,8 
21 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6 


Элсктрические и времеппцые параметры 


3,5 


160...500 
160...500 
250 
160...500 
160...500 
250 
160...500 
160...500 
250 
160...500 
160...500 
250 
160...500 
160...500 
250 
160...500 
160...500 
250 
160...500 
160...500 
250 


160...509 
160...500 
160... 500 
160...500 
160...500 
160... 500 
160...509 
160... 500 
160...509 
160...500 
160...500 
160...500 
160...500 
160...500 


Проболжение тебл. 2 


0,022 
0,02 
0,021 
0,022 
0,02 
0,021 
0,022 
0,02 
0,021 
0,022 
0,92 
0,021 
0,022 
0,02 
0,021 
0,022 
0,02 
0,021 
0,022 
0,02 
0,021 
0,022 
0,018 
0,022 
0,018 
0,022 
0,018 
0,022 
0,018 
0,022 
0,018 
0,022 
0,018 
0,022 
0,018 


Чертеж приложения 


48 
48 
50 
48 
48 
50 
48 
48 
50 
48 
48 
50 
48 
48 
50 
48 
48 
50 
48 
48 
50 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 


99 


Тип 


прибора 


2Т253-1250-11 


Т253-1250-11 
2Т253-1250-12 
Т253-1250-12 
Т173-1250-28 


Т173-1250-30 
Т173-1250-40 


——— 


Тип прибора 


—— 


2У105Б 
2У105Г 
2У105Е 
КУ105Б 
КУ105Г 
КУ! 05Е. 
2У105А 
2У105В 
2У105Д 


100 


ос, ср тах ос тах) 


0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 


моль ьмьмьмь-ь 


10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 


50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 


с, удр’ А при \, = 10 мс, 


Предельные значения параметров режима при Т 


| 


=0 


Чо бр 


100 
100 
100 
100 
100 
200; 300 


п мах 


Окончание табл. 2 


Электрические и временные параметры 


—————————_дд_————_——_до—_д— 


при Т. = 25 С 


= 


ср тах | 


Чертеж приложения 


ыы 
< >. „м 
а. 
517 з о 
В.Р! ба 
= | 
> 
о 
„о 
ыыы | 
300 1,6 
700 300 1,6 
300 1,6 
700 300 1,6 
2.3 
2,3 
2,3 0,015 51 


Ы—Й—Ш—Ъ дада _—_—_——___ ВЕНЕ НЫ ЗЕНА ЗЕЗРИВНИНРЫ НИНЕ ЗИИИНИА ИЕ 


Таблица 3 


О О ОН РОН 


Чертеж приложения 


0,05 1,3 (1,1) 005) 4 (0,02) (0,06) 5 
0,05 1,3 (1,0 0,05 4 (0,02) (0,6) 5 
0,05 1,3 (1,1) ©0505) 4 (С,02) 5 
0,05 1,3 (1,1) ©0505) 4 (002) (©0006) 5 
0,05 1,3 (1,0) ©0005) 4 (0,02) (0,6) 5 
0,05 1,3 (1,1) (0,05) 4 (0,02) 5 
0,05 1,3 (1,1) ©0505) 4 (0,02) (0,06) 5 
0,05 1,3 (0 (005) 4 (002) (0,6) 5 
0,05 1,3 (1,1) (005) 4 (0,02) 5 


101 


—ж_д_АААААА—АА/А дд ——д_д_д———_о_о_оо о РЕ ВЕРЕЕЕЕИНЫИЯ 


гри Ти тах 
Е ад | | 
| я [$15 
Е ь И ИЗ 
Е нЕ! Я 3 ЗЕ 
> = ‹Х © < 57 — ^ъ |= 
и 6+ —” — о. в’ ._© 
= ы з 3 
> 
Я 
КУ105А 10 50 (20) (0) 10 85 
КУ105В 10 50 (20) (5) 10 85 
КУ105Д 10 50 (20) 5 10 85 
Д235А 50 (40) 10 5 100 
Д235В 50 (40) (49) 10 5 100 
Д235Б 50 (80) 10 5 100 
Д235Г 50 ($0) (30) 10 5 100 
ТЧ25-3 40 630 309 309 700 109...500 200 4110 
ТЧ25-4 40 630 400 400 709 100...500 200 110 
ТЧ25-5 40 630 509 500 709 100...500 200 110 
ТЧ25С-5 500 500 580 100; 200 100 1109 
ТЧ25-6 40 630 600 600 700 100...500 200 110 
ТЧ25С-6 600 600 580 100; 200 100 110 
ТЧ25-7 40 630 700 700 7090 100; 200 100 110 
ТЧ25С-7 700 700 580 100; 200 100 110 
ТЧ25-8 40 630 800 800 700 100; 200 100 110 
ТЧ25С-8 800 800 580 100; 200 100 110 
ТЧ25-9 40 630 900 900 700 100; 200 100 110 
ТЧ25-10 40 630 1000 1009 700 100; 200 100 1109 
ТЧ25-11 40 630 1100 110690 700 109; 200 100 110 
ТЧ25-12 40 630 1200 1209 0709 100; 200 100 110 
ТЧ40-3 40 630 300 300 900 109...500 200 110 
1ТЧ40-4 40 630 409 400 900 100...500 200 110 
1ТЧ40-5 40 630 500 500 900 100...500 200 110 
ТЧ40-6 40 630 600 609 900 100..500 200 1109 
1ТЧ40-7 40 630 700 700 900 100; 200 100 110 
ТЧ40-8 40 630 80090 809 900 100; 200 100 110 
ТЧ40-9 40 630 900 900 900 100; 200 100 110 
1440-10 40 630 1000 1009 909 100; 200 100 110 
1440-11 40 630 1100 1109 900 100; 200 100 110 
ТЧ40-12 40 630 1200 1209 909 100; 200 100 110 
ТЧ50-3 60 630 300 309 1700 100...500 200. 110 
ТЧ50-4 60 630 400 409 1700 100...500 200 110 


102 


шп 


[о 


че 


тах 


10 
10 
10 


10 


10 


10 


10 
10 
10 


10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
25 
25 


о у, пр, и тах` В 


1,3 
1,3 
1,3 


24 
24 
24 


24 


24 
24 


24 
24 
24 


24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 


Продолжение табл. 3 


Электрические и временные параметры 


при Ту = 25°С 


при 
р: 
[а 
г _ < 2 
ке ие 
м В 
= о в = 
г 
ПОНВВИЕ АНН 3 ОЗЕАНННЯ 
(1,1) 005) 4 0,59 
(1,1) 005) 4 0,5 
(1,1) 005) 4 0,5 
2 2 30 
2 2 30 
2102 30 
2 2 30 
3,05 78 500 2,5 
3,05 78 500 2,5 
3,05 78 500 2,5 
3 178 400 2 
3,05 78 500 2,5 
3 78 400 2 
3,05 78 500 25 
3 78 400 2 
3,05 78 500 2,5 
3 178 400 2 
3,05 78 500 2,5 
3,05 78 500 2,5 
3,05 78 500 2,5 
3,05 78 500 25 
1,95 125 500 25 
1.95 125 500 2,5 
1,95 125 500 2,5 
1,95 125 500 25 
1,95 125 500 25 
1,95 125 500 25 
1,95 125 500 2,5 
1,95 125 500 25 
195 125 500 25 
1,95 125 500 25 
29 157 750 2,5 
29 157 750 25 


250 
250 
250 
200 
250 
200 


250 
200 
250 
200 
250 
250 
250 


250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 


0,1 


ло ооо оо оо о ооо оо босоооооочооч 


при Т 


п тах 
< 
6 - - 
ы р 
5 о о 
= Е” Ее 
м я 7 
|] 
ЕВА: 
в = 
В _© 
1,5 (002) (0,06) 
5 (002) (0,6) 
1,5 (0.02) 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
12..30 20 20 
12...30 20 20 
12...30 20 20 
20 20 20 
12...30 20 20 
20 20 20 
РЭ 30 20 20 
20 20 20 
15...30 20 20 
20 20 20 
15...30 20 20 
15...30 20 20 
15...30 20 20 
15...30 20 20 
15...30 20 20 
15...30 20 20 
15...30 20 20 
15...30 20 20 
20...30 20 20 
20...30 20 20 
20...30 20 20 
20...30 20 20 
20...30 20 20 
20...30 20 20 
12...30 30 30 
12...30 30 30 


Втп-к» °С/Вт 


фхфшфшшышы + ФТ Ъ ЪЪ Ъ ЪЪФхЪъЪ»ЭЪ | 
со с мо мо мо отно 


Чертеж приложения 


| 


33 


103 


Предельные значениЯ параметров режима 


———_—ддод ада 


при Т, пах 
з < 
8 = 
С = 
Е Е < 
= - : 
ы о 
> —ы4 С.) 
= > ь Е 
— о - = 
5 бе [Ф 
= ЗВ о 
о о 
Е м 
о ы— 
э ` 


ТЧ50-5 50 70 500 60 630 599 500 1709 100...500 200 110 


1ТЧ50С-5 50 70 509 509 1400 100; 209 109 119 
1450-6 50 70 500 60 639 690 600 1700 109...500 200 110 
ТЧ450С-6 50 70 699 600 1400 1069; 200 100 119 
ГЧ50-7 50 719 500 60 630 709 700 1709 103; 200 100 110 
ТЧ$0С-7 50 79 700 709 1460 109; 209 100 110 
ТЧ50-8 50 70 500 60 630 659090 800 1700 109; 200 100 110 
1Ч$0С-8 50 70 890 800 1409 100; 200 100 110 


ТЧ50-9 50 70 500 60 630 900 909 17009 109; 200 100 110 
ТЧ50-10 50 70 500 60 630 1000 1000 1709 1009; 290 190 110 
ТЧ50-11 50 70 500 60 630 1100 1160 1760 100; 269 100 110 
1450-12 50 70 509 60 630 1209 '200 1700 1909; 200 109 110 
ТЧ63-3 63 70 600 80 630 390 3909 2000 100...509 260 110 
ТЧ6.-4 63 70 600 80 630 400 400 2000 100...500 200 1190 
ТЧ63-5 63 70 600 80 630 5900 500 2099 105...509 269 119 
ТЧ63-6 63 70 609 80 630 609 6500 2090 100...509 200 119 
ТЧ63-7 63 70 600 80 630 790 700 29599 109:26090 100 116 
ТЧ63-5 63 70 600 80 630 55 800 29000 103;200 100 119 
ТЧ6 3-9 63 70 600 80 630 990 900 2000 100;200 160 116 
1463-10 63 70 600 80 630 1009 1690 2000 100; 209 169 19 
ТЧ63-1 1 63 70 0600 80 630 1109 1100 2000 10509; 209 100 110 
1463-12 63 70 600 80 630 1200 1200 2000 100; 200 100 119 
ТЧ80-3 50 70 800 100 630 390 300 2400 100..590104200 110 
ТЧ80-4 80 70 800 100 630 460 400 2400 100...599169200 109 
Тч50-5 80 7 890 100 629 55 5005 2400 100...550190200 ПО 
ТЧ80-6 80 70 800 100 630 600 600 2400 100..56008200 119 
ТЧ50-7 80 790 800 100 630 700 700 2400 109;200 100 110 
ТЧ80-5 80 70 500 100 639 800 8060 2400 190;209 100 1109 
1Ч50-9 50 7 8060 100 630 9900 900 2400 100: 200 100 19 
1450-10 80 70 800 100 630 1900 1000 2400 109; 200 100 110 
ТЧ80-11 80 70 800 100 630 1109 1100 2400 199; 200 100 119 
1430-12 59 70 500 100 630 17200 1200 2400 109; 200 100 19 
ТЧ100-3 100 70 900 80 650 200 360 2500 50...59 0200 119 
1ЧчЧ100-4 190 70 900 80 639 450 400 2500 50...500 04200 110 


104 


ши 


ллямдмлълъъоооэз`у<,о9 ФФ ЬЪЕУХУЪФФРФФФФхХхХФХеЬьЬ 


тах 


25 


Продолжение табл. 3 


м. 


Электрические и временные параметры 


при То = 25°С 


25 


2:5 


2.5 


250 
200 
250 
260 
250 
200 
209 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
29 

250 
250 
250 
250 
250 
250 


= 
=>) 


250 
259 
250 
259 
250 
250 
259 


лм 


лимлямяммлмммлчоыот 


тлф ефъчъ-ьФ 


при Т 


п тах 


> 


1зс, п @зс), МА 


39 


40 


49 


Юбр,п обр), МА 


0,28 
0,28 


0,28 : 


0.28 
0,28 
0.23 
0,28 
0.28 
0,28 
0,28 
0,28 
0.28 
0.28 
0.28 
0.28 
0.28 
0.28 


0,28 : 


0,28 
0,28 


0:2 =. 


0,28 
0,18 
0.18 
0,18 
0.18 
0.18 
0,18 
0,18 
0,18 
0,18 
0,18 
0,18 
0.18 


—=—ы—ы-"“=—=ы—————. 


Чертеж прилсжения 


ил лм 


млымочч-т 


105 


прибора 


Тип 


ТЧ100-5 
ТЧ100С-5 
ТЧ100-6 
ТЧ100С-6 
ТЧ100-7 
ТЧ!00С-7 
ТЧ100-8 
ТЧ100С-8 
ТЧ100-9 
ТЧ100-10 
ТЧ100-11 
ТЧ100-12 
ТЧ125-3 
ТЧ1 25-4 
1ТЧ125-5 
ТЧ125-6 
ТЧ125-7 
ТЧ125-8 
ТЧ1 25-9 
ТЧ125-10 
ТЧ125-11 
ТЧ125-12 


—— —————_—_м—дАм—д—м——————————_—————————_ 
————_——_——щ———_—_——————————————щ—————_———. —— 
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1 


ке 


Т 
к 


——м—_—ы———ы——_———_——_——ж—_— ЕЕ МЕН Век, - ЕЖЕЛИ Е 


А 


Предельные значения параметров режима 


при Т 


—————— 


п тах 


100... 


50...500100200 110 


100; 200 


100 


110 


50...500 100;200110 
100; 200 100 110 
50...500 100;200110 


100; 200 
50...500 
100; 200 
50...500 
50...500 
50...509 
50...500 


100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 


110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 


100...500 100:200110 
100...500 100;:200110 
100...500 100;200110 
100...500 100;200110 


100...500 
100...500 


100 
100 
100 


110 
110 
110 


5 30 


5 30 


30 
39 
39 
30 
30 
30 
30 
39 
30 
30 
30 
30 
30 
30 


лляяомооооочооо чт 


о у, пр, и тах, В 


24 
24 


24 


24 


24 
24 


)№мььюь-мь 
ььььрь 


при Ти= 25°С 


| 
| 
| 
| 


лячяъооьъьочоофхооъььсооооеььсььс 


Окончание табл. 3 


—_—_— а ———————_———_о———_д_—————_——дА—_ы—д——_—д—__———_—_—_— 


0,13 
0,15 
0,13 
0,18 
0,18 
0,18 
0,18 
0,18 
0,15 
0,18 
0,16 
0,18 
0,18 
0,18 
0,18 
0,18 
0,18 
0,18 
0,18 
0,18 
0,18 
0,18 


Чертеж приложения 


107 


Тиристоры быстродействующие 


—ы—3—-—=— 


Тип 
прибора 


27ТБ151-50-5 
ТБ151-50-5 
2ТБ151-50-6 
ТБ151-50-6 
2ТБ151-50-7 
ТБ15$1-50-7 
27ТБ151-50-8 
ТБ151-50-8 
2ТБ151-50-9 
ТБ151-50-9 


2ТБ151-50-10 


ТБ151-50-10 


2ТБ151-50-11 


ТБ151-5 0-11 
ТБ151-50-12 
ТБ151-63-5 
ТБ151-63-6 
ТБ151-63-7 
ТБ151-63-8 
ТБ151-63-9 
ТБ151-63-10 
ТБ151-63-11 
ТБ151-63-12 
2ТБ161-80-5 
ТБ161-80-5 
2ТБ261-80-5 
2ТБ161-80-6 
2ТБ261-80-6 
ТБ161-80-6 
ТБ251-80-6 
2ТБ161-80-7 
2ТБ261-80-7 
ТБ161-89-7 
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Тос, ср тах’ А 


800 


800 


40 


Прелельные значения параметров режима 


630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 


1000 


1000 


1000 


900 
1000 
1000 
1100 
1100 
1200 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
1100 
1200 
500 
500 
500 
600 
600 
600 
600 
700 
700 
700 


при Т 


п мах 


100... 
200... 
100... 
200... 
100... 
200... 
100; 


200...1000 400 


109; 
200...1000 
100; 
200...1000 
100; 
200...1000 
200...1000 
200...1000 
200...1000 
200...1000 
200...1000 
200...1000 
200...1000 
200...1000 
200...1000 
100... 
200...1000 
100... 
100... 
100... 
200...1000 
500; 1000 
100...500 
100...500 
200...1000 


———ыщы—_—ы— 


пт 


0,5 


0,5 


15 


15 


32 


32 


2-5 


2,15 
2,15 
2,15 
2,15 
2,15 
2,15 
2,15 
2,15 
я 
2,6 
2,2 
2,2 
2,2 
2,6 
о 
2,2 
2.2 
2,6 


157 
157 
157 
157 
157 
157 
157 
157 
157 
157 
157 
157 
157 
157 
198 
198 
198 
198 
198 
198 
198 
198 
251 
251 
251 
251 
251 
251 
251 
251 
251 
251 


Электрические и временные параметры 


0,2 
0,3 
0,2 
0,3 
0,2 
0,3 
0,2 
0,3 
0,2 
0,3 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,35 
0,25 
0,35 
0,35 
0,35 
0,25 
0,25 
0,35 
0,35 
0,25 


> 
о) 


мо ььюьльььрьь 


ыы . ьыььььь ыы 


а 


20;232 


16...25 
16...25 
16...25 
16...25 
16...25 
20...32 
20...32 
20...32 
16...32 
16...25 
16...32 
16...32 
16...32 
16...25 
20; 25 
16...32 
16...32 
16...25 


Таблица 4 


0,32 
0,4 
0,32 
0,4 
0,32 
0,4 
0,32 
0,4 
0,32 
0,4 
0,32 
0,4 
0,32 
0,32 
0,32 
0,32 
0,32 
0,32 
0,32 
0,32 
0,32 
0,32 
0,24 
0,2 
0,24 
0,24 
0,24 
0,2 
0,21 
0,24 
0,24 
0,2 


Чертеж приложения 


20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 


> 
^ 


20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
53 
53 
53 
93 
53 
53 
20 
53 
53 
53 


109 


Тип 
прибора 


ТБ251-60-7 
2Т5161-60-5 
27Т5261-60-3 
5161-53-83 
ТБ251-30-8 
2ТЬ161-80-9 
2ТБ261-89-9 
Т5161-50-) 
Т5251-30-9 
2715161-50-10 
275261-60-10 
Т5161-60-10 
ТБ251-80-10 
2ТБ161-80-11 
216251-89-11 
ТБ161-60-11 
Т5251-80-11 
ТБ101-30-12 
1ТБ251-60-12 
ТБ251-80-13 
ТБ251-80-14 
ТБ161-100-5 
ТБ151-160-6 
ТБ251-109-6 
ТЬ161-169-7 
ТБ 251-1060-7 
ТБ161-1 69-8 
ТБ251-100-8 
ТБ161-100-9 
ТЬ251-1609-) 
ТБ161-100-10 
ТБ 251-160-109 
ТБ161-160-11 
ТБ251-100-11 
ТБ161-100-12 


110 


80 
80 
80 
20 
20 
80 
80 
89 
80 
60 
$89 
93 
80 
80 
80 
890 
89 


о 
о 


50 

80 

80 

100 
109 
109 
150 
109 
160 
100 
100 
169 
100 
160 
100 
160 
100 


Тос, ср тах: А 


50 
85 
85 
25 
70 
85 
85 
85 


п 
2 


35 
85 
85 
90 
85 
85 


Ф 
о 


30 
85 
39 
90 
90 
85 
85 
59 
85 
$0 
85 
90 
85 


о 
2 


85 
20 
85 
20 
85 


с, п тах» А 


609 


$00 


40 


40 


49 


40 


40 


1600 


1069 


грит 


пгтех 


Предельные эмпачениня пзоаметров режима 


—— 


=0 


Кс, удр› А ПР щ= 19 мс, 


— — 
№2 \2 © 
© © <> 
оо 


Чо бр 


500; 1000 
100; 200 
100; 200 
200...10С09 869 
500; 1000 1250 
100; 200 200 
100; 200 200 
200...1000 200 
500; 1000 1250 
109; 209 260 
100; 200 259 
200...1000 #09 
500; 1000 1250 
100; 200 200 
100; 200 200 
260...1060 809 
500; 1000 1250 
200...1609 800 
500; 1009 1250 
500; 1000 1250 
500; 1000 1250 
200...1000 800 
200...1000 800 
500; 1900 1250 
260...1009 800 
509; 1900 1250 
200...1000 800 
500; 1000 1250 
200...1000 800 
500; 1080 1250 
200...1000 800 
500; 1000 1250 
200...1000 800 
500; 1000 1250 
200...1000 800 


125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 


и 


0,5 


0,5 


0,5 


0,5 


0,5 


0,5 
0,5 


0,5 
0,5 
0.5 
0,5 
0,5 


0,5 


тах 


15 


15 


15 


Оу, пр, и тах» В 


Оос, и, В 


32 


32 


32 


32 


Продолжение табл. 4 


Электрические и временные параметры 


при Ти = 25 °С 


251 
251 
251 
251 
251 
251 
251 
251 
251 
251 
251 
251 
251 
251 
251 
251 
251 
314 
314 
314 
314 
314 
314 
314 
314 
314 
314 
314 
314 
314 
314 


1уд› А 


0,25 
0,35 
0,35 
0,25 
0,25 
0,35 
0,35 
0,25 
0,25 
0,35 
0,35 
0,25 
0,25 
0,35 
0,35 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 


вкл, мкс 


зд; мкс 


при Т 


п тах 


Чертеж приложения 


Тип 
прибора 


ТБ251-100-12 
ТБ251-100-13 
ТБ251-100-14 
ТБ261-125-6 
ТБ261-125-7 
ТБ261-125-8 
ТБ261-125-9 
ГБ261-125-10 
ТБ261-125-11 
ТБ261-125-12 
ТБ261-125-13 
1Б261-125-14 
ТБ2-160-3 
ТБ2-160-4 
ТБ2-160-5 
2ТБ171-160-5 
ТБ171-160-5 
ТБ2-160-6 
21ТБ171-160-6 
ТБ171-160-6 
ТБ261-160-6 
ТБ2-160-7 
215171-160-7 
ТБ171-160-7 
ТБ261-160-7 
ТБ2-160-8 
216171-160-8 
ТБ171-1 60-8 
15261-160-8 
ТБ2-160-9 
2ТБ171-160-9 
ТБ171-160-9 
ТБ261-160-9 
ТБ2-160-10 
2ТБ171-160-10 


112 


1000 
1069 
1000 


3500 
1000 


3500 


1000 


3500 


1000 


3500 


1000 


3500 


1000 


100 
100 
100 


40 
100 


40 


100 


40 


100 


40 


100 


40 


100 


1060 
1060 
1000 


630 
1000 


630 


1000 


630 


1000 


630 


1000 


630 


1000 


4000 
4000 


Э 
и < 
р* 
= Е 
ь |< 
и арх 
= но - 
к = = 
=. Го 
3 _© | 
= = 
> 
| 
ЕАН, ЕЕ ИЕ 


500: 1000 1250 125 
500; 1000 1250 125 
500; 1000 1250 125 
500: 1000 1000 125 
500: 1000 1000 125 
500; 1000 1000 125 
500; 1000 1000 125 
500; 1000 1000 125 
500: 1000 1000 125 
500: 1000 1000 125 
500; 1000 1000 125 
500; 1000 1000 125 
100...1000 400 110 
100...1000 409 110 
100...1000 400 110 
100...500 800 125 
200...1000 #00 125 
100...1000 400 110 
100...500 800 125 
200...1000 800 125 
500: 1000 1000 125 
100...1000 400 110 
100...500 800 125 
200...1000 800 125 
500: 1000 1000 125 
100...1000 400 110 
100; 200 400 125 
200...1000 800 125 
500: 1000 1000 125 
100...1000 200 310 
100; 200. 400 125 


200...1000 800 125 
500; 1000 1000 125 
100...1000 200 110 
100; 200 400 125 


шт 


И 


23 


25 


50 


350 
200 


при Т 


при 
зс= 12 


5,5 
3 


п 


05° @ 


Го о. 


0,07 
0,4 


при 


зи габл. 4 


Злектрические и временные параметры 


Е] 


Тл тах 


Чертеж приложения 


ТБ171-160-10 
ТБ261-160-10 
ТБ2-160-11 


2ТБ171-160-11 


ТБ171-1 60-11 
ТБ261-1 60-11 
ТБ2-160-12 
ТБ171-160-12 
ТБ261-1 60-12 
ТБ261-160-13 
ТБ261-160-14 
ТБ200-3 

ТБ 3-200-3 
ТБ200-4 

ТБ 3-200-4 
ТБ200-5 
ТБ3-200-5 
2ТБ133-200-5 
2ТБ171-200-5 
ТБ 171-200-5 
ТБ200-6 

ТБ 3-200-6 
2ТБ133-200-6 
ТБ133-200-6 
2ТБ171-200-6 
ТБ171-200-6 
ТБ271-200-6 
ТБ200-7 

ТБ 3-200-7 
2ТБ133-200-7 


ТБ133-200-7 
2ТБ171-200-7 
ТБ171-200-7 
ТБ271-200-7 
ТБ200-8 


114 


А 


ос, ср тах?’ 


200 
200 
200 
200 


200 
200 
200 
200 
200 


1000 
1000 
1100 
1100 
1100 
1100 
1200 
1200 
1200 
1300 
1400 
300 
300 
400 
400 
500 
500 
500 
500 
500 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
700 
700 
700 


700 
700 
700 
700 
800 


— 


|. 


Предельные значения параметров режима 


— 


500; 1000 
100...1000 
100; 200 
200...1000 
500; 1000 
100...1000 
200...1000 
500; 1000 
500; 1000 
500; 1000 
100...1000 
100...1000 
100...1000 
100...1000 
100...1000 
100...1000 
200...500 
100...500 
200...1000 
100...1000 
100...1000 
200...500 
200...1000 
100...500 
200...1000 
500; 1000 
100...1000 
100...1000 
200...500 


—— 


(41% с/99 кр’ А/мкс 


——- 


200...1000 800 125 


1000 125 
200 110 
400 125 
800 125 
1000 125 
200 110 
800 125 
1000 125 
1000 125 
1000 125 
200 110 
400 110 
200 110 
400 110 
200 110 
400 110 
400 125 
800 125 
800 125 
200 110 
400 110 
400 125 
800 125 
800 125 
800 125 
800 125 
200 110 
400 110 
400 125 


200...1000 800 125 


100...500 
200...1000 
500; 1000 
100...1000 


800 125 
800 125 
800 125 
200 110 


Продолжение табл. 4 


Электрические и временные параметры 


Г пр, и’ при Ти = 25°С х 
= 

[. при е 

х Ос= 12 Е 

= 5 5. 

= м = 

я > 2. = х 
[= & = . о 
Не р 
— ‚ = 

0,5 23 24 250 2,5 0,3 2 1 32...50 40 40 0,12 54 
150 2,5 0,3 3,2 25 32. 25. 25 01 53 

2 25 50 350 5,5 0,07 5 1 30;50 30 30 0,14 41 
200 3 0,4 3:2 49...63 40 40 0,12 54 

0,5 23 24 250 2,5 0,3 2 1 32...50 40 40 0,12 54 
150 2,5 0,3 3,2 25; 32 25 25 0,2 53 

2 25 50 350 5,5 0,07 5 1 30;50 30 30 0,14 41 
0,5 23 24 250 2,5 0,3 2 1 32...50 40 40 0,12 54 
150 2,5 0,3 3.2 2532 :25. 25 "012 53 

150 2,5 9,3 3,2 25532 25 25. 01253 

150 2,5 0,3 3,2 25: 32 25 25. 012 53 

0,4 20 50 350 5,5 0,07 5 1 20...50 30 30 0,091 55 
2 25 50 350 5,5 0,07 5 1 20...50 30 30 0,14 41 
0,4 20 50 350 5,5 0,07 5 1 20...50 30 З30 0,091 55 
2 25 50 350 5,5 0,07 э 1 20...50 30 30 0,14 41! 
0,4 20 50 350 5,5 0,07 5 1 20...50 30 30 0,091 55 
2: 205. 30 350 5,5 0,07 5 1 20...50 30 30 0,4 41! 
250 3 0,5 1,6...3,2 20...32 40 40 0,08 56 

250 3 04 3,2 20...32 40 40 0,2 54 

0,5 23 24 250 2,5 0,3 р. 1 20...32 40 40 0,12 54 
0,4 20 50 350 5,5 0,07 5 1 20...50 30 30 0,091 55 
2 25 50 350 5,5 0,07 5 1 20...50 30 30 0,14 41 
250 3 0,5 1.6...32 20...32 40 40 0,08 56 

0,5 23 24 250 2,5 0,3 у. 1 20...32 40 40 0,08 56 
1,9 628 200 3 0,4 3,2 20...32 40 40 0,12 54 

0,5 23 24 1,75 628 250 2,5 03 2 1 20...32 40 40 0,2 54 
2,2 628 250 2,5 0:3 3,2 25; 32 35 35 0,075 54 


0,4 20 50 2,4 628 350 5,5 0,07 5,5 1 20...50 30 З30 0,091 55 
2 25 50 1,7 628 350 5,5 0,07 5,5 1 20...50 30 30 0,14 41 


2,4 628 250 3 0,5 1,6...3,2 20...32 40 40 0,08 56 
0,5 23 24 2,4 628 250 2,5 0,3 2 1 20...32 40 40 0,08 56 
19 628 200 3 0/4 9:2 20...32 40 40 0,12 54 
0,5 23 24 1,75 628 250 2,5 0,3 2 1 20...32 40 40 0,12 54 
2,2 628 250 2,5 0,3 3,2 25:32. 35-95. 9,075 54 
0,4 20 50 2,4 628 350 5,5 0,07 5 1 20...50 30 З30 0,091 55 


115 


——— 


Предельные значения параметров режима | 


— ==. -л^ 


при Тр пах | 
Тип о —— 
прибора | | 
С о 
ка х 
< — | а = 
и. 22 75 = &| я 
> о = | = 
Е а) = з =. 
з 96 — ры РАВ 
© г Е 
г. 57 ..Р | 
= © 
ТБ 3-200-8 20 30 800 800 4500 100. 1000 200 110. 


800 800 4500 200...500 400 125 
ТБ133-200-8 200 800 800 5200 200...1000 800 125 
2ТБ171-200-8 209 800 390 4500 100;200 400 125 
ТБ171-200-8 200 85 2000 40 630 800 800 5200 200...1000 800 125 


2ТБ133-200-8 200 


ТБ271-200-8 200 99 800 800 6000 500; 1000 800 125 
ТБ200-9 200 70 1000 100 1000 900 900 4500 100...1000 100 110 
ТБ 3-200-9 200 70 1500 80 630 900 900 4500 100...1000 200 110 
21Б133-200-9 200 85 900 900 4500 200...500 400 125 
ТБ1 33-200-9 200 85 2000 60 1000 906 900 5200 200...1000 800 125 
215Б171.200-9 200 85 900 900 4509 100; 200 400 125 
ТБ171-200-9 200 85 2000 40 630 900 900 5200 200...1000 800 125 
1Б271-200-9 200 90 900 900 6000 500; 1000 800 125 
ТБ200-10 200 70 1090 100 1000 1000 1000 4500 100...1000 100 110 
ТБ3-200-10 200 70 1500 80 630 1000 1000 4500 100...1000 200 110 
2ТБ133-200-10 290 85 1000 1000 4509 200...500 400 125 
ТБ133-200-10 200 85 2000 60 1000 1000 1000 5209 200...1000 809 125 
21Б171-200-19 209 85 1090 1000 4500 100;200 400 125 
ТБ171-200-10 200 85 2000 40 630 1000 1000 5200 200...1000 800 125 
ТБ271-200-19 200 90 1000 1000 6000 500; 1000 800 125 
ТБ200-}1 200 70 1000 100 1000 1100 1100 4500 100...1000 100 119 
21Б5133-200-11 200 85 1100 1100 4500 100; 200 400 125 
ТБ! 33-200-11 200. 85 2000 60 1000 1100 1100 5290 200...1000 800 125 
2715171-200-11 200 85 1190 1100 4500 100; 200 400 125 
ТБ171-200-11 200 85 2000 40 630 1100 1100 5200 200...1000 800 125 
ТБ271-200-11 200 90 1100 1100 6000 500; 1060 800 125 
ТБ200-12 200 70 1000 100 1000 1200 1200 4500 100...1900 100 110 


ТБ6133-200-12 200 85 2000 60 1000 1200 1200 5200 200...1000 800 125 
ТБ! 71-200-12 200 85 2000 40 630 1200 1200 $200 200...1000 800 125 
ТБ271-200-12 200 90 1200 1200 6000 500; 1000 800 125 
ТБ271-200-13 200 99 1300 1300 6000 $00; 1000 800 125 
ТБ271-200-14 200 90 1400 1400 6000 500; 1000 800 125 
ТБ250-3 250 70 1400 60 500 300 300 5000 100...1000 200 110 
ТБ 250-4 250 70 1400 60 500 400 400 $000 100...1000 200 110 
ТБ 250-5 250 70 1400 60 500 500 500 5000 100...1000 200 110 
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шт 


0,4 


0,4 


тах 


й 


23 


20 
25 


23 


23 


20 
25 


22 


23 


20 


23 


23 


20 


23 
23 


20 
20 
20 


Оу пр,и тах’ 


50 


1,75 


2,4 


1,75 


1,75 


Электрические и временные параметры 


д —_—- 


при Та = 25°С 


Продолжение табл. 4 


0,14 


0,08 
0,08 
0,12 
0,12 
0,075 
0,091 
0,14 
0,08 
0,08 
0,12 
0,12 
0,075 
0,091 
0,14 
0,08 
0,08 
0,12 
0,12 
0,075 
0,091 
0,08 
0,08 
0,12 
0,12 
0,075 
0,091 
0,08 
0,12 
0,075 
0,075 
0,075 
0,091 
0.091 
0,091 


Чертеж приложения 


54 


56 


54 
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Предельные значения параметров режима 


к ——-—_—_——————_—_———_——_—————— 


Тос, ср тах’ А 
ос, п тах А 
(Ч с/ 99 кр» А/мкс 


215133-250-5 250 85 500 500 5000 200...500 400 125. 


ТБ250-6 250 70 1400 60 500 600 600 5000 100...1000 200 110 
2ТБ133-250-6 250 85 600 600 5000 200...500 400 125 
ТБ133-250-6 250 85 2000 40 1600 600 600 5500 200...1000 800 125 
ТБ271-250-6 250 90 600 600 7000 500; 1000 800 125 
ТБ250-7 250 70 1400 60 500 700 700 5000 100...1000 200 110 
2ТБ133-250-7 250 85 700 5700 5000 200...500 400 125 
ТБ133-250-7 250 85 2000 40 1600 700 700 5500 200...1000 800 125 
ТБ271-250-7 250 90 700 700 #7000 500; 1000 800 125 
ТБ250-8 250 70 1400 60 500 800 800 5000 100...1090 100 110 
2ТБ133-250-8 250 85 800 800 5000 200...500 460 125 
ТБ133-250-8 250 85 2000 40 1600 800 800 5500 200...1000 899 125 
ТБ271-250-8 250 90 800 800 7000 500; 1000 800 125 
ТБ250-9 250 70 1400 60 500 900 900 5000 100...1000 100 110 
2ТБ133-250-9 250 85 900 900 5000 200...500 400 125 
ТБ133-250-9 250 85 2000 40 1600 900 900 5500 200...1000 800 125 
ТБ271-250-9 250 90 900 900 7000 500; 1000 800 125 
ТБ250-10 250 70 1400 60 500 1000 1000 5000 100...1000 100 110 
2ТБ133-250-10 250 85 1000 1000 5000 209...569 400 125 
ТБ133-250-10 250 85 2000 40 1600 1000 1000 5500 200...1099 800 125 
ТБ271-250-10 250 90 1000 1000 7000 500; 1000 800 125 
2ТБ133-250-11 250 85 1100 1100 5000 100; 200 400 125 
ТБ133-250-11 250 85 2000 40 1600 1100 1100 5500 200...1000 800 125 
ТБ271-250-11 250 90 1100 1100 7000 500; 1000 800 125 
ТБ133-250-12 250 85 2000 40 1600 1200 1200 5500 200...1000 800 125 
ТБ271-250-12 250 90 1200 1200 7000 500; 1000 800 125 
ТБ271-250-13 250 90 1300 1300 7000 500; 1000 800 125 
ТБ271-250-14 250 90 1400 1400 7000 500; 1000 800 125 
ТБ 320-3 320 70 1000 60 1000 300 300 6000 100...1000 200 110 
ТБ 320-4 320 70 1000 60 1000 400 400 6000 100...1000 200 110 
ТБ320-5 320 70 1000 60 1000 500 500 6000 100...1000 200 115 
2ТБ143-320-5 320 85 500 500 6000 200...500 400 125 
ТБ320-6 320 70 1000 60 1000 600 600 6000 100...1000 200 116 
2ТБ143-320-6 320 85 600 600 6000 200...500 400 125 
ТБ143-320-6 320 85 4500 40 630 600 600 6000 200...1000 800 125 
ТБ 320-7 320 70 1000 60 1000 700 700 6000 100...1000 200 110 
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Продолженче табл. + 


__ Электрические и временны и временные параметры 


| 
| 


р Тл= 25$ °С при Тл тах ь 

$) о 

= Е 

Е 

[вм ты 

2,2 785 250 3 0,5 1,6...3,2 оО 40 0,08 565 

0,4 20 50 2 785 350 5,5 0,07 5 1 20...50 39 39 0,091 $5 
2.0: 785 (250... 3.05 16.532 20...32 40 40 0,08 56 

0,5 23 24 2 785 250 2,5 0,3 2 1 20...32 40 40 0.08 56 
1,8 785 250 2,5 0,3 552 32: 40 35 35 0,075 54 

0,4 20 50 2 785 350 5,5 0,07 э | 20...50 30 30 0,091 55 
2.2 785 250 3 0,5 1,6...3,2 20...32 40 40 0,08 56 

0,5 23 24 2 785 250 25 0,3 2 1 20...32 40 40 0,08 55 
1,8 785 250 2,5 0,3 в, 32:40 35 35 0,075 54 

0,4 20 50 2 785 350 5,5 0,07 5 1 30; 50 30 30 0,091 $$ 
22, 785 250. 3 05 16...52 25...40 40 40 0,08 55 

0:5. :23: 234 2 185.250 25 03 2 1 20...32 49 40 09,03 55 
1,8 785 250 2,5 0,3 3:2 32; 40 35 35 0,075 54 

0,4 20 50 2 785 350 5,5 0,07 5 1 30;50 30 30 0,091 55 
2,2 785 250 3 -0,5 1,6...3,2 25...40 40 40 0,08 56 

0,5 23 24 2 785 250 2,5 0,3 я. 1 20...32 40 40 0,08 56 
1,8 785 250 2,5 0,3 3,2 32; 40 35 35 0,075 54 

0,4 20 59 2 785 350 5,5 0,07 5 1 30;50 30 З30 0,091 55 
2,2 785 250 3 0,5 1,56...3,2 25...40 49 40 0,08 56 

0,5 23 24 2 785 250 2,5 0,3 2 1 32...50 40 40 0,08 56 
1,8 785 250 2,5 0,3 3,2 32; 40 35 35 0,075 54 

2.2.185. 250.3 0,5 16...32 32...50 40 40 0,08 56 

0,5 23 24 2 785 250 2,5 0,3 2 1 32...50 40 40 0.03 56 
1,8 785 250 2,5 0,3 В 32; 40 35 35 0,075 54 

0,5 23 24 2 785 250 2,5 0,3 2 1 32...50 40 40 0,08 56 
1,8 785 250 2,5 0,3 9,2 32;40 35 35 0,075 54 

1,8 785 250 2,5 0,3 9:2 32; 40 35 35 0.075 54 

1,8 785 250 2,5 0,3 9,2 32; 40 35 35 0,075 54 


2 40 50 2,8 1005 400 5,5 0,08 5 1,5 30;50 35 35 0,06 58 
2 40 50 2,8 1005 400 5.5 0,08 5 15 30;50 35 35 0,06 58 
2 40 50 23 1005 400 5,5 0,08 5 1,5 30;50 35 35 0,06 58 


2,5 1005 280 3 0,6 2...4 25...40 50 50 0,05 59 
2 40 50 2,8 10905 400 5,5 0,08 5 1,5 39;50 35 35$ 0,06 58 
2,5 1005 280 3 0,6 2...4 25...40 50 50 0,05 $59 


0,5 23 30 2,5 1005 280 2,5 0,3 255 1,3 25...40 50 50 0,05 59 
2 40 50 2,8 1005 400 5,5 0,08 5 1,5 30;50 35 35 0,06 58 


при Тл тах 


Тип 
прибора 

27ТБ5143-320-7 

ТБ143-320-7 200.. 
ТБ320-8 100.. 
2ТБ143-320-8 200:. 
1Б143-320-8 200... 
ТБ 320-9 100. 

21ТБ143-320-9 200. 

ТБ143-320-9 200.. 
ТБ 320-10 100.. 
27Т5Б143-320-10 200.. 
ТБ143-320-10 200.. 

ТБ 320-11 100. 

2т5143-320-11 100: 
75143-320-11 200.. 
15320-12 109.. 
ТБ143-320-12 200.. 

ТБ400-3 100.. 

ТБ400-4 100.. 

ТБ400-5 100.. 

2ТБ143-400-5 200.. 
ТБ400-6 100.. 

2ТБ143-400-6 200.. 
ТБ143-400-6 200... 
ТБ400-7 109... 
27ТБ143-400-7 200.. 
ТБ143-400-7 200.. 
ТБ400-8 100. 

21Б143-400-8 209.. 
ТБ143-400-8 200.. 
ТБ400-9 100. 

2ТБ143-400-9 200.. 
ТБ143-400-9 200.. 
ТБ400-19 100. 

2ТБ143-400-10 200.. 
ТБ143-400-10 400 207... 
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.1000 
.1000 


‚500 
1000 


..500 
..500 
.1000 


.500 
.500 


.1000 
..500 


200 


‚1000 
.500 

.1000 
.1000 
.1000 
.1000 


500 


.1000 


.500 
1000 


1009 
.500 


.1000 
500 


.500 


.1000 
..500 


.500 


.1009 
..500 


.500 
1000 


800 
200 
400 
800 
100 
400 
800 
100 
400 
800 
100 
400 
300 
100 
800 
200 
200 
200 
400 
200 
400 
800 


200 
400 


800 


100 
400 
800 
190 
400 
800 
100 
400 
800 


С 


о 


Продолжение табл. 4 


Электрические и временные параметры 


п тах > 

х 

и Е 

Ч < _ = 

=> > х 

> ^ [9 

= = |= 

И: =. 

[9 г“ = 
[а] = я 

и 
о А ры 


25...40 50 50 0,05 59 
25...40 50 50 0,05 59 
30; 50 35 35 0,06 $58 
25...40 50 50 0,05 59 
25...40 50 50 0,65 59 
30...50 35 35 0,06 58 
25...40 50 50 0,05 59 
25...40 50 50 0,05 59 
30; 50 35 35 0.06 58 
25...40 50 50 0,05 59 
32...50 50 50 0,05 59 
30; 50 35 35 0,06 58 
32...50 50 50 0,05 59 
32...50 50 50 0,05 59 
30; 50 35 35 0,06 58 
32...50 50 50 0,05 59 
30; 50 35 35 0,06 58 
30; 50 35 35 0,06 58 
30; 50 35 35 0,06 58 
25...40 50 50 0,05 59 
30; 50 35 35 0,06 58 
25...49 50 50 0,05 59 
25...40 50 50 0,05 59 


30; 50 35 35 0,06 58 
25...40 50 50 0,05 59 
25...40 50 50 0,05 59 
30: 50 35 35 0,06 58 
25...40 50 50 0,05 59 
25...40 50 50 0,05 59 
30; 50 35 35 0,06 58 
25...40 50 50 0,05 59 
25...40 50 50 0,05 59 
30; 50 35 35 0,06 58 
25...40 50 50 0,05 59 
32...50 50 50 0,05 59 


——————— 


Предельные значения параметров режима 


НЫЙ УЗВ ыы ИИ АННЕ = —-— 


при Ту тах 


Тин —— Е ее 
= о 
прибора > 
| - о д 
— к 
< | а о 
ы => 25 < о 
р: ый >. 2 х 
= ь с. 
= 2 2. и м з 
2% о = = = 
— - то -5 | = 
о ы — о 
-- - 53 „О 
> — = 
[9 
-Р 


„- ———___——___—_—_——- —— 


2ТБ143-420-11 400 85 

ГБ143-400-11 400 85 5000 80 630 
16143-400-12 400 85 5000 80 630 7000 200...1000 800 125 
2165253-630-5 630 85 9000 200...500 400 125 
ТБ!15 3-6 30-6 630 85 6000 90 1000 600 600 10000 200...1000 800 125 


7000 100: 200 400 125 
7000 200...1000 800 125 


21ТБ253-630-6 630 85 600 600 9000 200...500 400 125 
ТБ15 3-630-7 630 85 6000 90 1000 700 700 10000 200...1000 800 125 
2ТБ253-630-7 630 85 700 700 9000 200...500 400 125 
ТЕ 15 3-6 30-8 630 85 6000 90 1000 800 800 10000 200...1000 800 125 
2ТЬ253-630-8 630 85 800 800 9000 200...500 400 125 
ТБ153-6 30-9 630 85 6000 90 1000 900 900 10000 200...1000 800 125 
21Б253-630-9 630 85 900 900 9000 200...500 400 125 
ТБ153-630-10 630 85 6000 90 1000 1000 1000 10000 200...1000 800 125 
21ТБ253-630-10 630 85 1000 1000 9000 200...500 400 125 
ТБ15 3-630-11 630 85 6000 90 1000 1100 1100 10000 200...1000 800 125 
2ТБ253-630-11 630 85 1100 1100 9000 100; 200 400 125 
ТБ153-0о30-12 630 85 6000 90 1000 1200 1200 10000 200...1000 800 125: 
ТБЗ5 3-6 30-12 630 85 1200 1200 18000 320...1000 1250 125 
ТБ35 3-630-13 ' 630 85 1300 1300 18000 320...1000 1250 125 
ТБ353-630-14 630 85 1409 1400 18000 320...1000 1250 125 
ТБ35 3-630-15 630 85 1500 1500 18000 320...1000 1250 125 
ТБ 35 3-630-16 630 85 1600 1600 18000 320...1000 1250 125 
ТЬ 363-630-18 630 85 1800 1800 18000 320...1000 1250 125 
ТБ 35 3-630-20 630 85 2000 2000 18000 320...1000 1250 125 
27ТБ253-800-5 800 85 500 500 10000 200...500 400 125 
1ТЬ15 3-800-6 800 85 7000 100 1000 600 600 12000 200...1000 800 125 
2ТБ253-800-6 800 85 600 600 10000 200...500 400 125 


ТЬ25 3-800-6 800 85 6000 90 1000 600 600 20000 200...1000 800 125 
ТБ153-800-7 800 85 7000 100 1000 700 700 12000 200...1000 800 125 
2ТБ253-800-7 800 85 700 700 10000 200...500 400 125 
ТБ 25 3-800-7 800 85 6000 90 1000 700 700 20000 200...1000 800 125 
ТБ15 3-800-8 800 85 7000 100 1000 800 800 12000 200...1000 800 125 
2ТБ253-800-8 800 85 800 800 10000 200...500 400 125 
ТБ253-800-8 800 85 6000 90 1000 800 800 20000 200...1000 800 125 
ТЬ 15 3-800-9 800 85 7000 100 1000 900 900 12000 200...1000 800 125 
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Продолжение табл. 4 


Электрические и временные параметры 


при Ти шах 


Кт п-Кк? °С/Вт 


Чу, пр,и тах» В 
Чертеж приложения 


2,1 1256 280 3 0,6 2...4 32...50 50 50 0,05 59 


0,5 23 30 2,1 1256 280 2,5 0,3 25 1,3 32...50 50 50 0,05 59 
0,5 23 30 2,1 1256 280 2,5 0,3 ы 1,3 32...50 50 50 0,05 59 
2,5 1978 300 3 0,7 3,2...4 40...63 70 70 0,03 60 
0,5 23 30 2,2 1978 280 2,5 0,3 3:2 1,7 32...63 70 70 0,03 60 
2,5 1978 300 3 0,7 3,2...4 40...63 70 70 0,03 60 
0,5 23 30 2,2 1978 280 2,5 0,3 3,2 1,7 32...63 70 70 0,03 60 
2,5 1978 300 3 0,7 3,2...4 40...63 70 70 0,03 60 
0,5 23 30 2,2 1978 280 2,5 0,3 3,2 1,7 32...63 70 70 0,03 60 
2,5 1978 300 3 О0,7 3,2...4 40...63 70 70 0,03 60 
0,5 23 30 2,2 1978 280 2,5 0,3 3,2 1,7 32...63 70 70 0,03 60 
2.5. 19185300 3-07. эра 40...63 70 70 0,03 60 
0,5 23 30 2,2 1978 280 2,5 0,3 3,2 1,7 40...63 70 70 0,03 60 
2,5 1978 300 3 0,7 3,2...4 40...63 70 70 0,03 60 
0,5 23 30 2,2 1978 280 2,5 0,3 3,2 1,7 40...63 70 70 0,03 60 
2,5 1978 300 3 0,7 3,2...4 50; 63 70 70 0,03 60 
0,5 23 30 2,2 1978 280 2,5 0,3 3,2 1,7 40...63 70 70 0,03 60 
2,5 1978 300 3 0,3 4 32...50 100 100 0,025 60 
2,5 1978 300 3 0,3 4 32...50 100 100 0,025 60 
2,5 1978 300 3 0,3 4 32...50 100 100 0,025 60 
2,5 1978 300 3 0,3 4 40...63 100 100 0,025 60 
2,5 1978 300 3 0,3 4 40...63 100 100 0,025 60 
2,5 1978 300 3 0,3 4 40...63 100 100 0,025 60 
2,5 1978 300 3 0,3 4 40...63 100 100 0,025 60 
2.2 2512. 300 3.0.7 3,2.:4 40...63 70 70 0,03 60 
0,5 23 30 1,8 2512 280 2,5 0,3 92 1,7 32...63 70 70 0,03 60 
2,2 2512 300 3 О) 3,2...4 40...63 70 70 0,03 60 


|. 23 26 2.25 2512. 250 25 0,3 4 2,1 32...63 70 70 0,025 60 
0,5 23 30 1,8 2512 280 2,5 0,3 3,2 1,7 32...63 70 70 0,03 60 

22 2512 300. 3 0.7 32..4 40...63 70 70 0,03 60 
1. 223; 26 2.25.2512. 2502-05 4 21 32...63 70 70 0,025 60 
0,5 23 30 1,8 2512 280 2,5 0,3 3,2 1,7 32...63 70 70 0,03 60 

2,2 2512 300 3 0,7 3,2...4 40...63 70 70 0,03 60 
} 23 26 2.25 2512 250 25 03 4 2,1 32...63 70 70 0,025 60 
0,5 23 30 1,8 2512 280 2,5 0,3 За 1,7 32...63 70 70 0,03 60 
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Предельные значения параметров режима 


при Ти тах 


Тин НЯ 
прибора 


1 ос, ср тах’ А 
Ти тал› 


27ТЬ25 3-800-9 800 900 10000 200...500 400 125 
ТБ253-800-9 800 8: 900 20000 200...1000 800 125 
ТЬ155-800-10 800 85 7000 100 1000 1000 1000 12000 200...1000 800 125 
2ТЬ253-800-10 800 85 1000 1000 10000 200...500 400 125 
1ТЬ253-800-10 800 85 6000 90 1000 1000 1000 20000 200...1000 800 125 
ТЬ153-800-11 3800 85 7000 100 1000 1100 1100 12000 200...1000 800 125 
2ТБ25 3-800-11 800 85 1100 1100 10000 100; 200 400 125 
ТБ253-800-11 800 85 6000 90 1000 1100 1100 20000 200...700 800 125 
ТБ 15 3-800-12 800 85 7000 100 1000 1200 1200 12000 200...1000 800 125 
ТБ253-809-12 800 85 6000 90 1000 1200 1200 20000 200...700 800 125 


ТБ 35 3-800-12 800 82 1200 1200 17000 320...1000 1250 125 
ТЬ 25 3-800-13 800 85 6000 90 1000 1300 1300 20000 200...700 800 125 
ТБ 35 3-800-13 800 82 1300 1300 17000 320...1000 1250 125 
ТБ25 3-800-14 800 85 6000 90 1000 1400 1400 20000 200...700 800 125 
ТЬ 35 3-800-14 800 82 1400 1400 17000 320...1000 1250 125 
ТБ 35 3-800-15 800 82 1500 1500 17000 320...1000 1250 125 
ТБ 35 3-800-16 800 82 1600 1600 17000 320...1000 1250 125 
ТБ353.800-18 800 82 1800 1800 17000 320...1000 1250 125 
ТБ353-800-20 800 82 2000 2000 17000 320...1000 1250 125 


ТБ 25 3-1000-6 1000 85 7000 80 1000 600 600 21000 200...1000 800 125 
ТБ25 3-1009-7 1000 85 57000 80 1000 700 $700 21000 200...1000 800 125 
ТБ 25 3-1000-8 1000 85 7000 80 1000 800 800 21000 200...1000 800 125 
ТБ25 3-1000-9 1000 85 7000 80 1000 900 900 21000 200...1000 800 125 
ГБ25 3-1000-10 1000 85 7000 80 1000 1000 1000 21000 200...1000 800 125 
ТБ253-1000-11 1000 85 7000 80 1000 1100 1100 21000 200...700 800 125 
ТБ253-1000-12 1000 85 7000 80 1000 1200 1200 21000 200...700 800 125 


ТБ 35 3-1000-12 1000 82 1200 1200 18000 320...1000 1250 125 
ТБ 25 3-1000-13 1000 85 7000 80 1000 1300 1300 21000 200...700 800 125 
ТБ 35 3-1000-13 1000 82 1300 1300 18000 320...1000 1250 125 
ТБ253-1000-14 1000 85 7000 80 1000 1400 1400 21000 200...700 800 125 
ТБ 35 3-1000-14 1000 82 1400 1400 18000 320...1000 1250 125 
ТБ 35 3-1000-15 1000 82 1500 1500 18000 320...1000 1250 125 
ТБ 35 3-1000-16 1000 82 1600 1600 18000 320...1000 1250 125 
ТБ 35 3-1000-18 1000 82 1800 1800 18000 320...1000 1250 125 
ТБ 353-1000-20 1000 82 2000 2000 18000 320...1000 1250 125 
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Окончание табл. 4 


Электрические и временьые параметры 


1 пр. и’ А при Т/ = 25°С при Та пах е 
= при й | | Е |& 
Е | = 12 ” | > = 
= 55 | | | у ро | у < | — - = 
Е р = — | < | > | х | > 2 ь ы и 
И ва ме № г к ры 
= >| 9 2, : 2} $ = х а В Сы 
ОЕ ЕЕ в р |. 8 = 
| Пе в = в 7 

сы | 
Ре ом иа ее 
2.2”. 25121300 3%. 0 32%4 40...63 70 70 0.03 60 
|1. 23-26 2.25.2512 25025 053 4 2,1 32...63 70 70 0,025 е0 
0,5 23 39 1.8 2512 280 2,5 0,3 2 1,7 40...63 79 70 0,03 60 
2-2. 2512. 200.5: 93а 40...63 70 70 5,03 60 
9.2» 26 2252512 25025-05 4 2,1 32...63 70 70 0,025 60 
0,5 30 1,8 2512 289 25 0,3 3,2 1,7 40...63 70 79 9,93 60 
2,2 2512 300 3 0,7 3,2...4 50; 63 70 70 09,03 69 
Е. 2 262 251000 4 2,] 32...63 79 70 0,025 60 
0,5 23 30 1,8 2512 280 25 0,3 3,2 1,7 49...63 70 70 0,03 60 
Г 229. 262252512 202050 2,1 52...63 70 Т0 0,025 60 
р В) 0,3 50; 63 180 180 0,025 60 
1 23 26 2,25 2512 250 25 0,3 2,\ 32...63 709 70 0,025 6 
2,8 2512 240 0.3 50; 63 180 150 0,025 60 
р 299: 22а. 20а 03 2.1 32...63 70 70 0,025 60 
2,8 2512 240 03 50; 63 180 180 0,025 60 


59; 63 180 180 0,025 69 
50; 63 180 150 0,025 60 
50; 63 180 180 0,025 60 
50; 63 180 180 9,025 60 


1 23 26 1,5) 3140 250 2.5 0,3 2,1 32.. 63 70 70 0,025 60 
1 23 26 159 3140 250 2,5 0,3 2,1 32...63 70 79 0,025 60 
1 23 26 1,9 3140 2590 25 2,1 32...63 70 70 0,025 60 
1 23 26 1/5 3140 2590 25 0,5 2,1 32...63 70 70 0,025 60 
1 23 26 1,5 3140 250 2,5 933 2,1 32...63 70 70 0,025 60 
| 23 26 1,9 3140 250 2.5 0,3 2,1 32...63 70 70 0,025 60 
| 2% 26...19 3140.25) 2503 2,1 32...63 79 70 9,025 60 


50; 63 1580 180 0,025 60 


р 2526 19350 25925.03 2,1 32...63 70 706 0.025 60 
2,3 3140 240 4 5,3 50; 63 180 180 9,025 60 
1 23 26 1,5 3140 250 2,5 0,3 2,1 32...63 70 70 0,025 60 


50; 63 180 180 0,025 60 


с. 
> 
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Тиристоры импульсные малой мощности 


Предельные значения пзраметров режима при Ту тах 


| Тип ы 
прибора < 
г 
= 
|? 

Е м 

Я | 

5: и 
КУ103А 85 
2У103В 70 
КУ103В 85 
2У101А 0,075 70 1 10 50 10 0,15 100 125 
2У101Б 0,075 70 1 10 50 50 0,15 100 — 125 
2у101Ж 0,075 70 ] 10 50 10 015 100 125 
2У101И 0,075 70 1 10 50 50 0,15 100 125 
КУ101А 0,075 50 1 10 50 10 0,15 100 85 
КУ101Б 0,075 50 1 10 50 50 015 100 85 
2У106А 0,075 35 1 500 50 10 0,4 10 125 
2У106Б 0,075 35 1 500 50 10 0,4 10 125 
КУ106А 0,075 35 1 500 50 0,4 10 70 
КУ106Б 0,075 35 ] 500 50 0,4 10 70 
2У101Г 0,075 70 1 10 80 80 0,15 100 125 
КУ101Г 0,075 50 1 10 80 80 0,15 100 85 
2У106В 0,075 35 1 500 — 100 10 0,4 10 125 
2у106Г 0,075 35 1 500 100 10 0,4 10 125 
КУ106В 0,075 35 1 500 100 0,4 10 70 
КУ106Г 0,075 35 1 500 100 0,4 10 70 
2У101Д 0,075 70 1 10 150 150 0,15 100 125 
2У101Е 0,075 70 1 10 150 150 0,15 100 125 
КУ101Е 0,075 50 1 10 150 150 0,15 100 85 
2У104А 0,1 70 3 10 15 10 0,2 10 125 
КУ104А 0,1 70 3 10 15 10 0,2 10 85 
2У104Б 0,1 70 3 10 30 10 0,2 10 125 
КУ104Б 0,1 70 3 10 30 10 0,2 10 85 
2У104В 0,1 70 3 10 60 10 0,2 10 125 
КУ104В 0,1 70 3 10 60 10 0,2 10 85 
2У107Д 0,1 65 0,6 5 60 10 0,2 10 125 
2У107Е 0,1 65 0,6 5 60 10 0,2 10 125 
2У104Г 0,1 70 3 10 100 10 0,2 10 125 
КУ104Г 0,1 70 3 10 100 10 0,2 10 85 
2У107В 0,1 65 0,6 5 150 10 0,2 10 125 
2У107Г 0,1 65 0,6 5 150 10 0,2 10 125 
2У107А 0,1 65 0,6 5 250 10 0,2 10 125 
2У107Б 0,1 65 0,6 5 250 10 0,2 10 125 
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Таблица 5 


————————_ од ———д—д—ао————ыыыы———_ ди 


—— 


х 
Те = 25°С =, ы 
Не х 
| 
< ты = 
д > х 
ы В ты 
о = 2. 
> - = 

- 5 

се _> 
4 
4 
4 
0,075 12 (8) 2 4 
0,075 12 (8) 2 4 
0,075 12 (4,5) 2 4 
0,075 12 (4,5) 2 4 
0,075 12 (10) 2 4 
0,075 12 (10) 2 4 
0,1 (10) 1 61 
0,1 (10) 1 61 
0,1 (10) 1 (25) 0,1 61 
0,1 (10) 1 (25) 0,1 61 
0,075 12 (4,5) 7: 70 0,5 0,5 4 
0,075 12 (10) 2 70 0,5 0,5 4 
0,1 (10) 1 (25) 0,1 61 
0,1 (10) 1 (25) 0,1 61 
0,1 (10) 1 (25) 0,1 61 
0,1 (10) 1 (25) 0,1 61 
0,075 12 (8) 7. 70 0,5 0,5 4 
0,075 12 (4,5) 2 70 0,5 0,5 4 
0,075 12 (10) 2 70 0,5 0,5 4 
0,1 15 2 0,29 (2,5) 0,5 2 
0,1 15 2 0,29 (2,5) 0,5 2 
0,1 15 2 0,29 (2,5) 0,5 2 
0,1 15 2 0,29 (2,5) 0,5 й 
0,1 15 2 0,29 (2,5) 0,5 2 
0,1 15 2 0,29 (2,5) 0,5 2 
0,1 (0,03) (0,55) 40 62 
0,1 (0,01) (0,55) 40 62 
0,1 15 2 0,29 (2,5) 0,5 2 
0,1 15 2 0,29 (2,5) 0,5 2 
0,1 (0,03) (0,55) 40 62 
0,1 (0,03) (0,55) 40 62 
0,1 (0,02) (0,55) 40 62 
0,1 (0,02) (0,55) 40 62 
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Предельные значения параметров режима при Ту ах 


— —-—- ——-- 


ем. |. _: ря 
|. |: В ы ® 
ЗЕ - й А я 
52 — < з 
у: о —’ вы - ь 
Е м = з — 
Я > т в 

7 — Е 
Во. Е К Е | 
УВ (0,3) 1 100 10 125 
КУ110В (0,3) 0,6 (5) 100 10 (85) 
2у110Б (0,3) 60 50 1 200 10 125 
КУ110Б (0,3) 0,6 (5) 200 100 (85) 
КУ111Ь 0,3 200 — 100 50 100 
2у114А 0,3 60 15 (10) 200 (100) 0,3 50 125 
2У110А (03> 60 50 ] 300 10 125 
КУ110А (0,3) 0,6 (5) 309 10 (35) 
2У111А (0,33 50 15 400 — 100 50 125 
2У111Б (0,3) 50 15 400 — 100 50 125 
2У111В (0,3) 50 15 400 — 100 50 125 
2у111Г (0,33 50 15 400 — 100 50 125 
КУ111А (03) 50 15 400 — 100 50 100 
2У113Б (0,3) 60 100 20 400 — 10% 100 — 125 
2У113ЗА (0,3) 60 100 20 600 — 100 100 — 125 
КУ!12А 0,32 6 (1) 30 0,75 10 85 


——————-—-—-——-—-— ————————————_——————ж———————————д————_————дд_————————_———3ц——— РЕЗИНЕ) 


Тиристоры импульсные средней и большой мощности 


—_———=— =. 


Предельные значения параметров режима при Тк тах 


И. Ка ее -— 
Тип < ы 

прибора 7х ы р 
рр се 
о [1 ЕВ 
х | > Е | = = 
= ко Го =, ы _> 
5 — ы _© — 
а > 

КУ224А 1 40 150 (1) (00) 50 50 100 85 

2У201А й 70 30 50 (25) 4 5 3 110 5 

2У201Б 7. 70 30 50 (25) (25) 4 5 3 110 5 
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Окончание табл. 5 


—_—_—ж——__—_—_—идА——ж——_——— Е НЕОН НЕРВЫ НИНЕ ры ИЕН, 


—— ь 
с тах (Тс = 25 С) : 
х 
о 
Е 
ь 
2. 
Е. 
х 
5 ы 
:2 ыы 
0,2 62 
1,7 (0,6) 1 40 (0,075) 0,2 62 
2 1 8 0,2 62 
МЕ 0,3 (0,1) (0,6) 1 40 (0,075) 0,2 62 
(5) (15) 100 8 0,5 0,5 62 
(4) (15) 100 (0,15) 75 0,3 (0,1) 62 
2 0,3 (0,5) 1 0,2 0,2 62 
Е (0,1) (0,6) 1 40 (0,075) 0,2 62 
(5) (15) 80 1 (20) 1 1 62 
(5) (15) 80 1 (20) 1 1 62 
(5) (15) 80 1 (100) 1 1 62 
(5) (15) 80 1 (100) 1 1 62 
(5) (15) 100 1 (20) 0,5 0,5 62 
(4) (15) 100 (0,15) (10) 0,2 62 
(4) (15) 100 (0,15) (10) 0,2 62 
2,4 (0,2) (0,8) 1,2 7 (0,01) 63 


———_————_ доб ——— и —————— ди 


Таблица 6 


Электрические и временные параметры 


Чертеж приложения 


2 (15) (150) 10 10 (0,3) 
10 0,1 2 2 2 70 10 (100) 65) 
10 0.1 2 2 2 70 10 (100) 6) (5) 
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а. 


КУ201А 
КУ201Б 
2У201В 

2У201Г 

КУ201В 
КУ201Г 
2У201Д 
2У201Е 

КУ201Д 
КУ201Е 
2Уу201Ж 
2У201И 
КУ201Ж 
КУ201И 
2У201К 
2У201Л 

КУ201К 
КУ201Л 
2У205 А 

2У205Б 

2У205В 

2у205Г 

2у229К 
2у229Л 

КУ!08Ф 
КУ108Ц 
2У229Е 

2у229Ж 
2У229И 

КУ108Л 
КУ108М 
КУ108Н 
КУ108Р 
2У229А 
2Уу229Б 
2Уу229В 
2у229Г 
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ы›фмодььрьюь-мюььюьюььюьььььь-мь 


т (Т), °С 


с, ср тах (с пах» А | 
к 


С 


С.П тах, А 


Предельные значения параметров режима при Т‹ тах 


ББРРРРБФУФБРФРРЬРРУАХФХУФХФхХФЬ 


15 
15 


15 
15 
15 
15 


э 
5 
Э 
ы 
5 
5 
5 
>) 
5 
5 
5 
э 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 


(Ч с/Ч тах» А/мкс 


фшфшюФюфФЪФФФЪФЬЪФхФ ФФ Ъ ЪФЪъЪЬзЗ 


500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 


С 


о 


Тк пах?’ 


т 
у, и тах’ В 


Р 


томом ччо т 


80 
80 
80 
80 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 


Продолжение табл. 6 


Электрические и временные параметры 


Чертеж приложения 


10 0,1 2 2. Я 10 (100) 6) 3. 
10 0,1 7 2 2 10 (100) 6) (5) 3 
:0 0,1 2 2 2 10 (100) (5) 9: > 
10 0,1 }. р 2 10 (100) 6) (5) 3 
10 0,1 2 я 2 10 (100) 6) 3 
10 0,1 2 2 2 10 (100) (5) (5) 3 
10 0,1 2 2 2 10 (100) (5) 3 
10 0,1 2 2 2 10 (100) 6) (5) 3 
10 0,1 2 2 2 10 (100) 65) 3 
10 0,1 2 2 2 10 (100) (5) (5) 3 
10 0,1 2 2 2 10 (100) (5) 3 
10 0,1 2 2 7 10 (100) 6) (5) 3 
10 0,1 2 2 7) 10 (100) 6) 3 
10 0,1 2 2 2 10 (100) 6) (5) 3 
0,1 2 я 2. 10 (100) 65) 3 
0,1 2 2 2 10 (100) (5) (5) 3 
0,1 7 2 2 10 (100) 65) 3 
0,1 2 2 - 106 (100) (5) (5) 3 
2 4 150 3 (0,5) (45) (65) (5) 3 
2 4 150 3 (0,35) (30) (5) (5) 3 
2 4 150 3 (0.2) (30) 65) (5) 3 
2 4 150 3 (0,2) (30) (5) (5) 3 
20 4,5 (50) (50) (0,3) 15 рэ ) 9 
29 4,5 (50) (50) (0,3) 50 2,5 3 9 
7 4,5 (50) (0) (0,3) 50 рэ 3 9 
25 4,5 (50) (50) (0,5) 35 25 3 9 
20 4,5 (50) (50) (0,15) 15 2,5 3 9 
20 4,5 (50) (50) (015) 50 25 3 9 
20 4,5 (50) (50) 0,15 50 2,5 3 9 
25 4,5 (50) (50) 0,15 35 2,5 3 9 
2 4,5 (50) (50) 0,1 35 2.Э 3 9 
-9 4,5 {$3) 60) 0,15 35 2.5 3 9 
№ 4,5 (50) (50) 0,5 50 2,5 3 9 
20 4,5 (50) (50) 0,15 15 2,5 3 9 
20 4,5 (50) (50) 01 35 2,5 3 9 
20 4,5 (50) (50) 0,15 35 2. 3 9 
20 4,5 (50) (50) 0, 50 ить 3 9 
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—ы——ы=——_——ы=—щ————_ 


Предельные значения параметров режима при Т. тах 


Тип 
прибора 


2у229Д 2,5 80 200 50 1000 500 50 500 90 150 
КУ108А 2,5 80 150 100 1000 500 15 50 500 90 150 
КУ108В 2,55 80 150 100 1000 500 15 50 500 90 150 
КУ108Е 2,5 80 150 100 1000 500 15 50 500 90 150 
КУ108Ж 2,5 80 150 100 1000 500 15 50 500 90 150 
КУ108И 2,5 80 150 100 1000 500 15 50 500 90 150 


КУ109Г (3) 70 12 500 50 50 95 
КУ109В (3) 70 12 600 50 50 85 
КУ109А (3) 70 о.“ 700 50 500 85 
КУ109Б (3) 70 12 700 50 200 85 
КУ221Д 3,2 75 100 2 500 50 200 900 85 
2Уу221В 3,2 80 100 2 600 50 200 1300 85 
КУ221Г 3,2 75 100 2 600 50 200 1050 85 
КУ221А 3,2 75 100 2 700 50 500 1150 85 
КУ221В 3,2 75 100 2 700 50 200 1150 85 
КУ221Б 3,2 75 100 2 750 50 200 1250 85 
2У221А 3,2 80 100 2 800 50 700 1300 85 
2У221Б 3,2 80 100 2 800 50 200 1300 85 
КУ220Г 4 75 100 800 100 1600 85 
КУ220Д 4 75 100 800 100 1600 85 
КУ220А 4 75 100 1000 100 2700 85 
КУ?20Б 4 75 100 1000 100 2700 85 
КУ220В 4 75 100 1000 100 1600 85 
Д238А э 70 100 50 (50) 20 Э 100 
Д238Г 5 70 100 50 (50) (50) 20 5 100 
2У207А 5 709 100 >53 900 20 10 110 
2У207Б 5 70 100 50 (100) (100) 20 10 100 
Д238Б 5 70 100 50 (100) 20 5 100 
Д238Д = 70 100 50 (100) (100) 20 5 100 
КУ601А (5) 30 (10) (100) (10) 10 10 о 85 6 
Д238В э 70 100 50 (150) 20 5 100 
Д238Е 5 70 100 50 (150) (50) 20 5 100 
2У207В э 70 100 50 (200) 20 10 110 
2У207Г э 70 100 50 (200) (200) 20 10 110 
КУ601Б 65) 30 (10) (200) 90) 10 10 5 85 6 
2Уу207Д Э 70 100 50 (300) 20 10 110 
2Уу207Е э 70 100 50 (300) (300) 20 10 110 
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—Д———————_ ААА 


40 
40 
40 
40 
40 


| 


у, пр, и’ 


А 


фр ольмьььььь-мюььь 


100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 


(300) 
(300) 


(90) 


(300) 
(300) 
(90) 
(300) 
(300) 


мпмяляьььъььъ что 


(10) 
(10) 


(5) 


(10) 
(10) 
(5) 
(10) 
(10) 


0,05 
0,05 
0,03 
0,03 
0,05 
10 
10 


19 
10 
10 
10 


10 


10 
0,5 
0,5 


25 


(30) 
(30) 
(10) 
(19) 


(30) 
(30) 
(10) 
(10) 


(10) 
(10) 


(30) 
(10) 


(30) 


(30) 


(10) 


(10) 


Чертеж приложения 


< ^мса<х 
ое ы 99 90: ОО Оо ое © ©. ОО о: 


64 


Тип < 
прибора | — о 
р р > ы д х р 
Е _ и < о | м 
о о и: _ и. ы 
= = — ре: х 3 
х — = Е Е 
ь: = = г = = 
3 :5 
КУ601В (5) 30 (10) (300) @0) 5 85 6 
КУ601Г (5) 30 (10) (400) (0) 5 85 6 
КУ215В 5 85 250 30 600 90 250 
КУ215Б 5 85 250 30 800 90 250 
КУ215А э 85 250 30 1000 90 250 
2У233Б 5 85 100 5 1600 600 200 1000 100 200 
2У233А 5 85 100 5 2000 600 200 1000 100 200 
2У215Б 6 909 250 800 400 40 500 1000 110 250 
2у220Д 6 75 100 800 10 100 2700 90 100 
2у220Е 6 75 100 800 10 100 2700 90 100 
2У215 А 6 99 250 1000 500 40 500 1000 110 250 
2У220А 6 75 100 1000 10 100 2700 90 100 
2У220Б 6 75 100 1000 10 100 2700 90 100 
2у220В 6 75 100 1000 10 100 2700 90 100 
2у220Г 6 75 100 1000 10 100 2700 90 100 
2У222Б 8 90 400 0,5 1600 150 200 1000 110 250 
2у222Г 8 90 400 0,5 1600 150 200 1000 110 250 
КУ222В 8 80 400 0,5 1600 150 200 1000 85 250 
КУ222Г 8 80 400 0,5 1600 150 200 1000 85 250 
2У222А 8 90 400 0,5 2000 150 200 1000 110 250 
2У222В 8 90 400 09,5 2000 150 200 1000 110 250 
КУ222А 8 80 400 0,5 2000 150 200 1000 85 250 
КУ222Б 8 80 400 0,5 2000 150 200 1000 85 250 
2У203А (10) 60 100 50 (50) (2) 20 20 (120) (175) 
2у203дД (19) 60 100 50 (50) (50) 20 20 (120) (175) 
КУ203А (10) 60 100 50 (50) (2) 20 20 (100) (1,75) 
КУ203д (10) 60 100 50 (50) (50) 20 20 (100) (1,75) 
2У203Б (10) 60 100 50 (100) (2) 20 20 (120) (1,75) 
2203: (10) 60 100 50 (100) (100) 20 20 (120) @/75) 
КУ203Б (10) 60 100 50 9@00) (2) 20 20 100 (175) 
КУ203Е (10) 60 100 50 (100) (100) 20 20 100 (175) 
22036 (10) 60 100 50 (150) (2) 20 20 120 (75) 
2У203Ж (10) 60 100 50 (150) (950) 20 2 120 (1/75) 
КУ203в (10) 60 100 50 (150) (2) 20 20 100 4@75) 
КУ203Ж (10) 60 100 50 (150) (150) 20 20 100 (175) 
2у203Г (10) 60 100 50 (200) (2) 20 20 120 (1/75) 
2у203иИ (10) 60 100 50 (200) (200) 20 20 120 (175) 
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——_—_—_—_———_д—_д———д— дд ——-—ы— — 


50 
50 
50 
52 
52 
62 
40 
40 
62 
40 
40 
40 
40 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 


цу, пр, и тах, В 


м 


| 


ллмооочочоъорьрьрьюорььрхфьоьооьъфьрь>х 


У, пр, и’ 


тах 


хо жхкхоофФРФРФСРхХСАССаСсаю<ю< 


—_— д 


15 


3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 


ос ос, и), А 


— — 


-— - > -ыь-ьььльюь-мюьъ 
— — 


мо ььъьрьъыъьъ 
ое 


1 5о) 
> 


о Анны ьье=--- 
Фо, $ $ о> 


— —^ 

ох 

5% Ту, от у, от, и) , МА 
м” 3 2 


(450) 
(450) 
(450) 
(450) 
(450) 
(450) 
(450) 
(450) 
(450) 
(450) 
(450) 
(450) 
(450) 
(450) 


Пу, от (У, от, и) › В 


(5) 
(5) 


(5) 
(5) 
(10) 
(10) 
(5) 
(5) 
(10) 
(10) 
(5) 
(10) 
(10) 
(10) 
(5) 
(5) 


выкл» МКС 


Продолжение табл. 6 


обр, п (юбр) ‚ МА 


Чертеж приложения 


——————д__——д д —А——дА—А—,/—,ЗА//—„’/—АА——/—/—,——А—А—— 


Тип 
прибора 


ос, ср тах Пос тах» А 
те (То Е 


КУ203Г 
КУ203И (10) 60 100 
2У701В 20 85 200 
2У701Г 20 85 200 
КУ211В 20 70 200 
КУ211В 20 70 200 
2У701А 20 85 200 
2У701Б 20 85 200 
КУ211А 20 70 200 
КУ211Б 20 70 200 
2У703В 20 80 1200 150 800 800 100 50 200 110 250 


КУ219в 20 80 1200 100 800 800 50 200 90 250 
2У703Г 20 80 1200 150 1000 1000 100 50 200 110 250 
КУ219Б 20 80 1200 100 1000 1000 50 200 90 250 


2У703А 20 80 1200 150 1200 1200 100 200 200 110 250 
2У703Б 20 80 1200 150 1200 1200 100 50 200 110 250 
КУ219А 20 80 1200 100 1200 1200 200 200 90 250 
КУ218Ж 20 80 100 300 1400 1400 150 150 100 90 
КУ218И 20 80 100 300 1400 700 150 100 100 90 
2У702В 20 80 100 400 1600 1600 150 120 100 1109 
2У702Г 20 80 100 400 1600 1600 150 250 100 110 
КУ218Д 20 80 100 300 1600 1600 150 100 100 90 
КУ218Е 20 80 100 300 1600 800 150 100 100 90 
КУ218В 20 80 100 300 1800 1800 150 100 100 90 
КУ218Г 20 80 100 300 1800 1800 150 100 100 90 
2У702А 20 80 100 400 2000 2000 150 120 100 110 
2У702Б 20 80 100 400 2000 2000 150 250 100 110 
КУ218А 20 80 100 300 2000 2000 150 100 100 90 
КУ218Б 20 80 100 300 2000 2000 150 100 100 90 


ды ,—А/УА ААА ААА —А—--[———«А«/„,——А——ы———Аы——А————— ыы ———ы——ы—ы—ыщыыы————ы—ыщы—ыы=——ы"——ы—Ыы———ы3—»»—»<—— 
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Окончание табл. 6 


Электрические и временные параметры 


т, пр, и’ А С 

Ре о 

г. х 

ра о 

с Е 

Е ФУ 

= > 

я х 

: . 
> 

4 

> = 


Я. 10 (450) @0) .. 12 (10) 64 

2 10 (450) (10) 3 12 (10) (10) 64 

1 5 2 20 120 3.2 30 (2) (2) 11 

1 5 7 20 120 Э55 40 (2) (2) 11 

1 5 3 20 60 (2) (2) 1 

1 5 3 20 120 (2) (2) 11 

1 э 2 20 120 3,5 30 (2) (2) 11 

| 5 2 20 120 Э5 40 (2) (2) 11 

1 5 3 20 30 (2) (2) 11 

1 5 3 20 40 (2) (2) 11 

40 3 2 20 120 30 10 10 11 
40 3 2 20 120 200 10 10 11 
40 3 2 20 120 40 10 10 11 
40 3 2 20 120 150 10 10 11 
40 3 2 20 120 30 10 10 11 
40 3 2 20 120 40 10 10 11 
40 3 2 20 120 100 10 10 11 
50 3 6 3» 20 500 7 250 15 15 11 
50 3 6 35 20 500 7 250 15 15 11 
50 3 6 35 20 500 7 250 15 15 11 
50 3 6 35 20 500 7 250 15 15 11 
50 3 6 35 20 500 7 11 
50 3 6 35 20 500 1 11 
50 3 6 33 20 500 7 250 15 15 11 
50 3 6 3:5.. 20 500 7 250 15 15 11 
50 3 6 35 20 500 7 135 15 15 11 
50 3 6 35 20 500 7 250 15 15 11 
50 3 6 3’ 20 500 7 250 15 15 11 
50 3 6 35 20 500 т 250 15 15 11 
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Тиристоры запираемые 


Тип 
прибора 


——_Щ— 


2У102А 
КУ102А 
2У102Б 
КУ102Б. 
2У102В 
КУ102В 
2У102Г 
КУ102Г 
2У206А 
2Уу206Б 
2У206В 
2У206Г 
2У204А 
КУ204А 
2У204Б 
КУ204Б 
2У204В 
КУ204В 
Т3132-40-4 
Т3132-40-5 
ТЗ3132-40-6 
Т3132-40-7 
Т3132-40-8 
Т3132-40-9 
Т3132-40-10 
Т3132-40-11 
Т3132-40-12 
Т3132-50-4 
Т3132-50-5 
ТЗ3132-50-6 
Т3132-50-7 
Т3132-50-8 
Т3132-50-9 


Т3132-50-10 
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(70) 
(70) 
(70) 
(70) 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 


100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 


200... 
200... 
200... 
200... 
200... 
200... 
200... 
200... 
200.. 
200... 
200... 
200... 
200... 
200... 
200... 
200.. 


1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
.1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
.1000 


160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 


Предельные значения параметров режима 


110 0,02 
110 0,02 
110 0,02 
125 0,07 


125 
125 
125 
120 
120 
120 
120 


0,07 
0,07 
0,07 
0,36 
0,4 
0,36 
0,4 
120 0,36 
120 0,4 
125 16 
125 16 
125 16 
125 16 
125 16 
125 16 
125 16 
125 16 
125 16 
125 20 
125 20 
125 20 
125 20 
125 20 
125 20 
125 20 


20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 


(2,5) 
(2,5) 
(2,5) 
(2,5) 
(2,5) 
(2,5) 
(2,5) 
(2,5) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(3) 
(3,2) 
(3) 
(3,2) 
(3) 
(3,2) 
3,9 
3,9 
3,9 
3,9 
3,9 
3,9 
3.9 
3,9 
3,9 
3,9 
3,9 
3,9 
3,9 
3,9 
3,9 
3,9 


(0,05) 
(0,05) 
(0,05) 
(0,05) 
(0,05) 
(0,05) 
(0,05) 
(0,05) 
(0,35) 
(0,35) 
(0,35) 
(0,35) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 


при Тд = 25°С 


(20) 
(20) 
(20) 
(20) 
(20) 
(20) 
(20) 
(20) 
(35) 
(35) 
(35) 
(35) 
(100) 
(150) 
(100) 
(150) 
(100) 
(150) 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 


“Вкл (нр), мкс 


фхшфшюшюфпооооофФфъ 


РРР 


со ооо 


при Т 


лол 


Электрические и временные параметры 


п тах 


Таблица 7 


обр, п› МА 


лломооооо ло чооооо т 


40 
40 
40 
40 


0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,65 
0,65 
0,65 
0,65 
0,65 
0,65 
0,65 


Чертеж приложения 


139 


Тип 
прибора 


Т3132-50-11 
Т3132-50-12 
Т3142-63-4 
Т3142-63-5 
Т3142-63-6 
Т3142-63-7 
Т3142-63-8 
Т3142-63-9 
Т3142-63-10 
Т3142-63-11 
Т3142-63-12. 
Т3142-80-4 
Т3142-80-5 
Т3142-80-6 
Т3142-80-7 
Т3142-80-8 
Т3142-80-9 
Т3142-80-10 
Т3142-80-11 
Т3142-80-12 
Т3123-200-6 
Т3123-200-7 
Т3123-200-8 
Т3123-200-9 
Т3123-200-10 
Т3123-200-11 
Т3123-200-12 
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ос. удр А При {и = 


10 мс, Чобр= 0 


200...1000 
200...1000 
200...1000 
200...1000 
200...1000 
200...1000 
200...1000 
200...1000 
200...1000 
200...1000 
200...1000 
200...1000 
200...1000 
200...1000 
200...1000 
200...1000 
200...1000 
200...1000 
200...1000 
200...1000 
500; 1000 
500; 1000 
500; 1000 
500;.1000 
500; 1000 
500; 1000 
500; 1000 


——_—ю————б———————ы—ы—_———_————_ 


Предельные значения параметров режима 


Окончание табл. 7 


Чертеж приложения 


8...125 5 5 0,65 14 
8...12,5 5 5 0,65 14 
8...125 8 8 0,55 17 
8...1255 8 8 0,55 17 
8...125 8 8 0,55 17 
8...125 8 8 0,55 17 
8...125 8 8 0,55 17 
8...125 8 8 0,55 17 
8...125 8 8 0,555 17 
8...12,5 8 8 0,55 17 
8...125 8 8 0,55 17 
8...125 8 8 0,45 17 
а В 8 0,45 17 
8...12,5 8 8 0,45 17 
8...125 8 8 0,45 17 
8...125 8 8 0,45 17 
8...125 8 8 0,45 17 
8...125 8 8 0,45 17 
8...125 8 8 0,45 17 

8 8 0,45 17 


——_——— щи 
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Тиристоры комбинированно-выключаемые 


ТБК171-125-5 
ТБК!171-125-6 
ТБК171-125-7 
ТБК!71-125-8 
ТБК!71-125-9 
ТБК!71-125-10 
ТБК!71-125-11 
ТБК171-125-12 
ТБК!71-160-5 
ТБК!71-160-6 
ТБК!71-160-7 
ТБК!71-160-8 
ТБК!71-160-9 
ТБК171-160-10 
ТБК!71-160-11 
ТБК!171-160-12 
ТБК!43-250-13 
ТБК!43-250-14 
ТБК!143-250-15 
ТБК!43-250-16 
ТБК!43-250-18 
ТБК!43-250-20 
ТБК143-320-13 
ТБК!43-320-14 
ТБК!43-320-15 
ТБК143-320-16 
ТБК!43-320-18 
ТБК!43-320-20 


142 


125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
320 
520 
320 
320 


320 


320 


20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 


320.. 
320.. 
320.. 
320.. 
320.. 
320.. 
320... 
320.. 
320... 
320. 
320.. 
320.. 
320.. 
320.. 
320.. 
320.. 
200.. 
200.. 
200.. 
200.. 
200.. 
200.. 
200.. 
200... 
200.. 
200.. 
200.. 
200.. 


.1000 
.1000 
.1000 
.1000 
.1000 
.1000 


1000 


.1000 


1000 


..1000 
.1000 
.1000 
.1000 
.1000 
.1000 
.1000 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 


500 


.500 


.500 


.500 
.500 


Предельные значения параметров режима 


—--ыььььььььььььь 


Таблица 8 


—- 


———ы——————=—ы=ы=—_—— 


Электрические и временные параметры 


Чертеж приложения 


4 4 25 5..125 40 40 0145 54 
4 4 25 5..125 40 40 0,145 54 
4 4 25 5...125 40 40 0,145 54 
4 4 25 5...125 40 40 0,145 54 
4 4 25 38...16 40 40 0,145 54 
4 4 25 38...16 40 40 0,145 54 
4 4 25 8...16 40 40 0,145 54 
4 4 25 88...16 40 40 0,145 54 
4 4 25 5...125 40 40 0,145 54 
4 4 25 5...125 40 40 0,145 54 
4 4 25 5...125 40 40 0,145 54 
4 4 25 5...125 40 40 0,145 54 
4 4 25 38...16 40 40 0,145 54 
4 4 25 38...16 40 40 0,145 54 
4 4 25 8...16 40 40 0,145 54 
4 4 25 86...16 40 40 0,145 54 
4 4 40...63 40 40 0,058 59 
4 4 40...63 40 40 0,058 59 
4 4 40...63 40 40 0,058 59 
4 4 40...63 40 40 0,058 59 
4 4 40...63 40 40 0,058 59 
4 4 40...63 40 40 0,058 59 
Ё4 4 40...63 40 40 0,058 59 
4 4 40...63 40 40 0,058 59 
4 4 40...63 40 40 0,058 59 
4 4 40...63 40 40 0,058 59 
4 4 40...63 40 40 0,058 59 
4 4 40...63 40 40 0,058 59 
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Предельные значения параметров режима при Т;, пах 


= 10 мс, 


я 
> 
я 
2. 
Е 
< 


ос, удр 


2У208 А 5 70 100 301) 15 

КУ208 А 5 50 100 302) 10 

2У208Б 5 70 200 301) 15 

КУ208Б 5 50 200 302) 10 

2у208В 5 70 300 301) 15 

КУ208В 5 50 300 302) 10 

2у208Г 5 70 400 301) 15 

КУ208Г 5 50 400 302) 10 

ТС-6 ‚3-1 6,3 85 -100 140 5...10 20 110 
ТС-6,3-2 63 85 200 140 5...10 20 110 
ТС-6,3-2 5 6,3 85 250 140 5...10 20 110 
ТС-6,3-3 6,3 85 300 140 5...10 20 110 
ТС-6,3-4 63 85 400 140 5...10 20 110 
ТС-6,3-5 63 85 500 140 5...10 20 110 
ТС-6,3-6 63 85 600 140 5...10 20 110 
2ТС112-10-1 10 85 100 90 6,3...25 50 125 
ТС2-10-1 . 10 70 100 110 5...40 40...10 110 
ТС106-10-1 10 80 100 110 25...10 20 110 
ТС112-10-1 10 85 100 90 25...10 50 125 
2ТС112-10-2 10 85 200 90 6,3...25 50 125 
ТС2-10-2 10 70 200 110 5...40 40...70 110 
Тс106-10-2 10 80 200 110 25...10 20 110 
ТС112-10-2 10 85 200 90- 25...10 50 125 
2ТС112-10-3 10 85 300 90 63...25 50 125 
ТС2-10-3 10 70 300 110 5...40 40...70 110 
Тс106-10-3 10 80 300 110 25...10 20 110 
ТС112-10-3 10 85 300 90 25...10 50 125 
2ТС112-10-4 10 85 400 90 6,3...25 50 125 
ТС2-10-4 10 70 400 110 5...40 40...70 110 
ТС106-10-4 10 80 400 110 25...10 20 110 
ТС112-10-4 10 85 400 90 2,5...10 50 125 
2ТС112-10-5 10 85 500 90 6,3...25 50 125 


Примечания: 1) Тк = 70°С; 2) Тк = 50°С; 3) с =5А; 4) Ос = 1СВ. 
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Таблица 9 


дд ——_до_о 


Электрические и временные параметры 


пРи Тл тах ы 

к 

= ЕЯ 

ыы 5 

д о _ 

. ь Е х 

|= а = 

|3 5 
2 

150 (5) 3 

150 (5) 3 

150 (5) 3 

150 (5) 3 

150 (5) 3 

150 (5) 3 

150 (5) 3 

150 (5) 3 

150 (5) 2 69 

150 (5) 2 69 

150 (5) › 69 

150 (5) 2 69 

150 (5) 2 69 

150 (5) 2 69 

150 (5) 2 69 

3 25 13 

3 24 31 

15 22 12 

3 25 13 

3 25 13 

3 24 31 

15 22 12 

3 25 13 

3 25 13 

3 24 31 

15 22 12 

3 25 13 

3 25 13 

3 24 31 

1,5 Ри 12 

3 25 13 

3 25 13 
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ЪЪ—————————_——_—а—А—ы—ы——_д_д—А—АА———д 


Предельные значения параметров режима при Тд пах 


Тип т 
прибора 
ы о 
о : х 
<. || Р- 2 
` > - < 
Е | В >. 
= = 2. м м 
Е 2 3 
5 < > —5 —5 
- 2 >, ы7 = 
% ц х=) _ 
| Фо 
о 
ТС2-10-5 10 70 500 110 5...40 40...70 110 
ТС106-10-5 10 80 500 110 25...10 20 110 
ТС112-10-5 10 85 500 90 2,5...10 50 125 
21ТС112-10-6 10 85 600 90 б..25 50 125 
ТС2-10-6 10 70 600 110 5...40 40...70 110 
ТС106-10-6 10 80 600 110 2,5...10 20 110 
ТС112-10-6 10 85 600 90 2,5...10 50 125 
2ТС112-10-7 10 85 700 90 6,3...25 50 125 
ТС2-10-7 10 70 700 110 5...40 40...70 110 
ТС106-10-7 10 80 700 110 25...10 20 110 
ТС112-10-7 10 85 700 90 2.9. 10 50 125 
21ТС112-10-8 10 85 800 90 6,3.:..25 50 125 
ТС2-10-8 10 70 800 110 .5...40 40...70 110 
ТС106-10-8 10 80 800 110 2.5. ВО 20 110 
ТС112-10-8 10 85 800 90 2,5...10 50 125 
2ТС112-10-9 10 85 900 90 Е РИ. 50 125 
ТС2-10-9 10 70 900 110 5...40 40...70 110 
ТС112-10-9 10 85 900 90 2,5...10 50 125 
21ТС112-10-10 10 85 1000 90 6,3...25 50 125 
ТС2-10-10 10 70 1000 110 5...40 40...70 119 
ТС112-10-10 10 85 1000 90 2,5...10 50 125 
21ТС112-10-11 10 85 1100 90 6,3.:.25 50 125 
ТС2-10-11 10 70 1100 110 5...40 40...70 110 
ТС112-10-11 10 85 1100 90 О 50 125 
2ТС112-10-12 10 85 1200 90 6,3...25 50 125 
ТС112-10-12 10 85 1200 90 2,5...10 50 125 
ТС2-16-1 16 70 100 130 5...40 40...70 110 
ТС112-16-1 16 85 100 120 2.5...10 50 125 
ТС2-16-2 16 70 200 130 5...40 40...70 110 
ТС112-16-2 16 85 200 120 2,5...10 50 125 
ТС2-16-3 16 70 300 130 5...40 40...70 110 
ТС112-16-3 16 85 300 120 2,5...10 `50 125 
ТС2-16-4 16 70 400 130 5...40 40...70 110 
ТС112-16-4 16 85 400 120 2,5...10 50 125 
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Продолжение табл. 9 


‚Электрические и временные параметры 


150 
100 
150 
100 


150 
100 


при Тл 


Зыкл’ ме 


тах 


хффг“ офф 
[9 


-— 
м 


д фФчфхфф-фф5фыФ=ФФФФФЪФ Ф ЪФЪ ЪФЪФ ЬЪФ=Ф Ъ`®ф;ф Ъ` ЪФфФФ 


ВТт-к, С/Вт 


2,2 


Чертеж приложения 


Предельные значения параметров режима при Тру пах 


Тип я 
прибора = 
= 
ыы 
ы | 
: — 
= Е 
о 
Го “. 
й > 
о 
_о 
ТС2-16-5 16 70 500 130 5...40 40...70 110 
ТС112-1 6-5 16 85 500 120 25...10 50 125 
ТС?-16-6 16 70 600 130 5...40 40...70 110 
ТС112-16-6 16 85 600 120 25...10 50 125 
ТС2-16-7 16 70 700 130 5...40 40...70 110 
ТС112-16-7 16 85 700 120 2,5...10 50 125 
ТС2-16-8 16 70 800 130 5...40 40...70 110 
ТС112-1 6-8 16 85 800 120 25...10 50 125 
ТС2-16-9 16 70 900 130 5...40 40...70 110 
ТС112-16-9 16 85 900 120 25...10 50 125 
ТС2-16-10 16 70 1000 130 5...40 40...70 110 
ТС112-16-10 16 85 1000 120 25...10 50 125 
ТС2-16-11 16 70 1100 130 5...40 40...70 110 
ТС112-16-11 16 85 1100 120 25...10 ° 50 125 
ТС112-16-12 16 85 1200 120 25...10 50 125 
ТС122-20-1 20 85 100 150 25...25 50 125 
ТС122-20-2 20 85 200. 150 25...25 50 125 
ТС122-20-3 20 85 300 150 25...25 50 125 
ТС122-20-4 20 85 400 150 25...25 50 125 
ТС122-20-5 20 85 500 150 25...25 50 125 
ТС122-20-6 20 85 600 150 25...25 50 125 
ТС122-20-7 20 85 700 150 25...25 50 125 
ТС122-20-8 20 85 800 150 25...25 50 125 
ТС122-20-9 20 85 900 150 25...25 50 125 
ТС122-20-10 20 85 1000 150 25...25 50 125 
ТС122-20-11 20 85 1100 150 25...25 50 125 
ТС122-20-12 20 85 1200 150 25...25 50 125 
21С122-25-1 25 85 100 180  6,3...25 50 125 
ТС2-25-1 25 70 100 150 5...40 40...70 110 
ТС122-25-1 25 85 100 180 25...25 50 125 
2ТС122-25-2 25 85 200 180 — 6,3...25 50 125 
ТС2-25-2 25 70 200 150 5...40 40...70 110 
ТС122-25-2 25 85 200 180 — 25...25 50 125 
27ТС122-25-3 25 85 300 180 — 6,3...25 50 125 
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Продолжение табл. 9 


—ю—ыы—ыы—ы=—»ы“ые“—“—_—»__——»———3———д——А—А—`—а— 


Электрические и временные параметры 


при Тр = 25 С —— при Тл тах 

Е 

ф 

х 

о 

в ыы 119 а Ё 

о ^ |= 

а ь 

о — Е |. 5 > я 

ы > а #. И: = 5 

г 

60 45 1,8 150 3,5 12 10 3 1,65 31 
60 45 1,85 100 3 12 4 3 1,55 13 
60 45 1,8 150 3,5 12 10 3 1,65 31 
60 45 1,85 100 3 12 4 3 [55 13 
60 45 1,8 150 95 12 10 3 1,65 31 
60 45 1,85 100 3 | 4 3 1,55 13 
60 45 1,8 150 3,5 12 10 3 1,65 31 
60 45 1,85 100 3 12 4 3 1,55 13 
60 45 1,8 150 3,5 12 10 3 1,65 31 
60 45 1,85 100 3 12 4 3 1,55 13 
60 45 1,8 150 3,5 12 10 3. 1,65 31 
60 45 1,85 100 3 12 4 3 1.25 13 
60 45 1,8 150 3,5 12 10 3 1,65 31 
60 45 1,85 100 3 12 4 3 1,55 13 
60 45 1,85 100 3 12 4 3 1,55 13 
70 45 1,85 150 9 12 4 3,5 1,3 16 
70 45 1,85 150 3,5 12 4 3,5 1,3 16 
70 45 1,85 150 3,5 12 4 3,5 1,3 16 
70 45 1,85 150 3,5 12 4 5 1,3 16 
70 45 1,85 150 3,5 12 4 3,5 1,3 16 
70 45 1,85 150 5,5 12 4 95 1,3 16 
70 45 1,85 150 9.5 12 4 3,5 1,3 16 
70 45 1,85 150 3,5 12 4 3,5 1,3 16 
70 45 1,85 150 3,5 12 4 3,5 1,3 16 
70 45 1,85 150 3,5 12 4 Э,5 1,3 16 
70 45 1,85 150 3 12 4 3,5 1,3 16 
70 45 1,85 150 3,5 12 4 3,5 1,3 16 
1,85 150 3,5 3,5 1 16 

60 45 1,8 150 3,5 12 10 3 1,1 31 

70 45 1,85 150 95 12 4 3,5 1 16 ` 

1,85 150 3,5 35 1 16 

60 45 1,8 150 3,5 12 10 3 1,1 31 
70 45 1,85 150 3.5 12 4 3,5 1 16 
1,85 150 3,5 3,5 1 16 


Тип 
прибора 


ТС2-25-3 
ТС122-25-3 
2ТС122-25-4 
ТС2-254 
ТС122-25-4 
2ТС122-25-5 
ТС2-25-5 
ТС122-25-5 
2ТС122-25-6 
ТС2-25-6 
ТС122-25-6 
2ТС122-25-7 
ТС2-25-7 
ТС122-25-7 
2ТС122-25-8 
ТС2-25-8 
ТС122-25-8 
21С122-25-9 
ТС2-25-9 
ТС122-25-9 
2ТС122-25-10 
ТС2-25-10 
ТС122-25-10 
2ТС122-25-11 
ТС2-25-11 
ТС122-25-11 
2ТС122-25-12 
ТС122-25-12 
ТС2-40-1 
ТС131-40-1 
ТС132-40-1 
ТС2-40-2 
ТС131-40-2 
ТС132-40-2 


150 


Предельные значения параметров режима при Ту пах 


300 
300 
400 
400 
400 
500 
500 
500 
600 
600 
600 
700 
700 
700 
800 
800 
800 
900 
900 
900 
1000 
1000 
1000 
1100 
1100 
1100 
1200 
1200 
100 
100 
100 
200 
200 


200 


150 
180 
180 
150 
180 
180 
150 
180 
180 
150 
180 
180 
150 
180 
180 
150 
180 
180 
150 
180 
180 
150 
180 
180 
150 
180 
180 
180 
300 
300 
300 
300 
300 


300 


(41/9 кр, А/мкс 


40...70 
50 
50 

40...70 
50 
50 

40...70 
50 
50 

40...70 
50 
50 

40...70 
50 
50 

40...70 
50 
50 

40...70 
50 
50 

40...70 
50 
50 

40...70 
50 
50 
50 

40...70 
63 
63 

40...70 
63 


63 


п тах’ 


110 
125 
125 
110 
125 
125 
110 
125 
125 
110 
125 
125 
110 
125 
125 
110 
125 
125 
110 
125 
125 
110 
125 
125 
110 
125 
125 
125 
110 
125 
125 
110 
125 
125 


Электрические и временные параметры 


Продолжение табл. 9 


Чертеж приложения 


Тип 


прибора 


ТС2-40-3 
ТС131-40-3 
ТС132-40-3 
ТС2-40-4 
ТС131-40-4 
ТС132-40-4 
ТС2-40-5, 
ТС131-40-5 
ТС132-40-5 
ТС2-40-6 
ТС131-40-6 
ТС132-40-6 
"ТС2-40-7 
ТС131-40-7 
ТС132-40-7 
ТС2-40-8 
ТС131-40-8 
ТС132-40-8 
ТС2-40-9 
ТС131-40-9 
ТС132-40-9 
ТС2-40-10 
ТС131-40-10 
ТС132-40-10 
ТС2-40-11 
ТС131-40-11 
ТС132-40-11 
ТС131-40-12 
ТС132-40-12 
2ТС132-50-1 
ТС2-50-1 
ТС131-50-1 
ТС132-50-1 
2ТС132-50-2 


152 


300 
300 
300 
400 
400 
400 
500 
500 
$00 
600 
600 
600 
700 
700 
700 
800 
800 
800 
900 
900 
900 
1000 
1000 
1000 
1100 
1100 
1100 
1200 
1200 
100 
100 
100 
100 
200 


300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
350 
350 
350 
350 
350 


Предельные значения параметров режима при Ту тах 


110 
125 
125 
110 
125 
125 
110 
125 
125 
110 
125 
125 
110 
125 
125 
110 
125 
125 
110 
125 
125 
110 
125 
125 
110 
125 
125 
125 
125 
125 
110 
125 
125 


125 


ад а———и————ддд— 


————ыы—ы———_доид——д—-—3— 


Чо с, и (Чо с» я 


1,85 
1,85 
1,8 
1,85 
1,85 
1,8 
1,85 
1,85 
1,8 
1,85 
1,85 
1,8 
1,85 
1,85 
1,8 
1,85 
1,85 
1,8 
1,85 
1,85 
1,8 
1,85 
1,85 
1,8 
1,85 
1,85 
1,85 
1,85 
1,8 
1,8 
1,85 
1,85 
1,8 


150 
200 
200 
150 
200 
200 
150 
200 
200 
150 
200 
200 
200 
200 
200 
150 
200 
200 
200 


Продолжение табл. 9 


лляьфооооучьфоо,рхъучроэхфъъоро‚Уэчэъх „хор >х 


0,68 
0,65 
0,65 
0,68 
0,65 
0,65 
0,68 
0,65 
0,65 
0,68 
0,65 
0,65 
0,68 
0,65 
0,65 
0,68 
0,65 
0,65 
0,68 
0,65 
0,65 
0,68 
0,65 
0,65 
0,68 
0,65 
0,65 
0,65 
0,65 
0,52 
0,55 
0,52 
0,52 
0,52 


Чертеж приложения 


прибора 


ТС2-50-2 
ТС131-50-2 
ТС132-50-2 
27С132-50-3 
ТС2-50-3 
ТС131-50-3 
ТС132-50-3 
27С132-50-4 
ТС2-50-4 
ТС131-50-4 
ТС132-50-4 
27С132-50-5 
ТС2-50-5 
ТС131-50-5 
ТС132-50-5 
27С132-50-6 
ТС2-50-6 
ТС131-50-6 
ТС132-50-6 
27ТС132-50-7 
ТС2-50-7 
ТС131-50-7 
ТС132-50-7 
2ТС132-50-8 
ТС2-50-8 
ТС131-50-8 
ТС132-50-8 
27С132-50-9 
ТС2-50-9 
ТС131-50-9 
ТС132-50-9 


27ТС132-50-10 
ТС2-50-10 
ТС131-50-10 
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200 
200 
200 
300 
300 
300 
300 
400 
400 
400 
400 
500 
500 
500 
500 
600 
600 
600 
600 
700 
700 
790 
700 
800 
800 
800 
800 
900 
900 


900 - 


900 


1000 
1000 
1000 


с, удр’ А при ц, = 10 мс, 


350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 


Предельные значения параметров режима при Ту; тах 


——_——3ЦЩ— 


125 
125 
110 
125 
125 
125 
110 
125 
125 
125 
110 
125 
125 
125 
110 
125 
125 
125 
110 
125 
125 


125 
110 
125 


Продолжение табл. 9 


—__—_———_———__о дд 


——_———_———_—_ддддо——д—ии додано 


при Т 
= 
Е г 
- Е х 
>=. м |) 
Ес = 
< < г 2 = 
= |= |556 о 
о - 
- ые | 
=> `= 
_9 
80 60 1,8 10 4 0,55 32 
120 60 1,85 200 4 12 4 5 0,52 18 
120 60 1,85 200 4 12 4 5 0,52 14 
1,8 200 4 5 0,52 14 
80 60 1,8 150 3,5 20 10 4 0,55 32 
120 60 1,85 200 4 12 4 5 0,52 18 
120 60 1,85 200 4 12 4 э 0,52 14 
| 1,8 200 4 5 0,52 14 
80 60 1,8 150 3,5 20 10 4 0,55 32 
120 60 1,85 200 4 12 4 5 0,52 18 
120 60 1,85 200 4 12 4 5 0,52 14 
1,8 200 4 5 0,52 14 
80 60 1,8 150 3,5 20 10 4 0,55 32 
120 60 1,85 200 4 12 4 5 0,52 18 
120 60 1,85 200 4 12 4 5 0,52 14 
1,8 200 4 5 0,52 14 
80 60 1,8 150 3,5 20 10 4 0,55 32 
120 60 1,85 200 4 12 4 5 0,52 18 
120 60 1,85 200 4 12 4 5 0,52 14 
1,8 200 4 5 0,52 14 
80 60 1,8 150 3,5 20 10 4 0,55 32 
120 60 1,85 200 4 12 4 5 0,52 18 
120 60 1,85 200 4 12 4 5 0,52 14 
1,8 200 4 5 0,52 14 
80 60 1,8 150 3,5 20 10 4 0,55 32 
120 60 1,85 200 4 12 4 5 0,52 18 
120 60 1,85 200 4 12 4 5 0,52 14 
1,8 200 4 5 0,52 14 
80 60 1,8 150 3,5 20 10 4 0,55 32 
120 60 1,85 200 4 12 4 5 0,52 18 
120 60 1,85 200 4 12 4 5 0,52 14 
1,8 200 4 5 0,52 14 
80 60 1.8 150 35 20 10 4 0,55 32 
120 60 1,85 200 4 12 4 > 0,52 18 


Предельные значения параметров режима при Т 


п Шах 


Тип 
прибора 


=0 


с. удр’ А при = 10 мс, 
Ообр 


ТС132-50-10 50 85 1000 350 на 63 125 


2ТС132-50-11 50 85 1100 350 —6}3...25 63 125 
ТС2-50-11 50 70 1100 350 5...40 40...70 110 
ТС131-50-11 50 85 1100 350 (25...25 63 125 
ТС132-50-11 50 85 1100 350 25...25 63 125 
2ТС132-50-12 50 85 1200 350 6,3...25 63 125 
ТС131-50-12 50 85 1200 350 25...25 63 125 
ТС132-50-12 50 85 1200 350 25...25 63 125 
ТС2-63-1 63 70 100 350 5...40 40...70 110 
ТС141-63-1 63 85 100 500 25...25 63 125 
ТС142-63-1 63 85 100 500 25...25 63 125 
ТС2-63-2 63 70 200 350 5...40 40...70 110 
ТС141-63-2 63 85 200 500 — 2,5...25 63 125 
ТС142-63-2 ‘ 63 85 200 500 25...25 63 125 
ТС2-63-3 63 70 300 350 5...40 40...70 110 
ТС141-63-3 63 85 300 500 25...25 63 125 
ТС142-63-3 63 85 300 500 25...25 63 125 
ТС2-63-4 63 70 400 350 5...40 40...70 110 
ТС141-63-4 63 85 400 500 25...25 63 125 
ТС142-63-4 63 85 400 500 25...25 63 125 
ТС2-63-5 63 70 500 350 5...40 40...70 110 
ТС141-6 3-5 63 85 500 500 25...25 63 125 
ТС142-63-5 63 85 500 500 25...25 63 125 
ТС2-63-6 ° 63 70 600 350 5...40 40...70 110 
ТС141-63-6 63 85 600 500 25...25 63 125 
ТС142-63-6 63 85 600 500 25...25 63 125 
ТС2-63-7 63 70 700 350 5...40 40...70 110 
ТС141-63-7 63 85 700 500 — 25...25 63 125 
ТС142-63-7 63 35 700 500 — 25...25 63 125 
ТС2-63-8 63 70 800 350 5...40 40...70 110 
ТС141-63-8 63 85 800 500 25...25 63 125 
ТС142-63-8 63 85 800 500 25...25 63 125 
ТС2-63-9 63 70 900 350 5...40 40...70 110 
ТС141-63-9 63 85 900 500 25...25 63 125 
ТС142-63-9 63 85 900 500 — 25...25 63 125 


156 


Продолжение табл. 9 


_—_—_—_—_——_— Ш ————————————————————_———_——6————— дд 


Электрические и временные параметры 


при Тр = 25°С | при Ти тах 


Чертеж приложения 


5 0,52 14 
5 0,52 14 
4 0,55 32 
э 0,52 18 
5 0,52 14 
Э 0,52 14 
5 0,52 18 
5 0,52 14 
6 0,44 32 
7 0,44 19 
7 0,44 17 
6 0,44 2 
7 0,44 19 
7 0,44 17 
6 0,44 32 
7 0,44 19 
7 0,44 17 
6 0,44 32 
7 0,44 19 
и 0,44 17 
6 0,44 32 
7 0,44 19 
7 0,44 17 
6 0,44 92 
7 0,44 19 
Г, 0,44 17 
6 0,44 32 
7 0,44 19 
7 0,44 17 
6 0,44 32 
7 0,44 19 
7 0,44 17 
6 0,44 32 
7 0,44 19 
7 0,44 17 


Тип 


прибора 


——^ мя чл 
© -- > М 


1319 1!-63-10 
ТС142-6 3-10 
ТС2-6 3-11 
ТС141-63-11 
ТС142-63-11 
ТС141-63-12 
_ТС142-63-12 
2ТС:42-80-1 
ТС2-80-1 
ТС80-1 
14141 29-1 
ТС142-80-1 
21С142-80-2 
ТС2-0-2 
ТС80-2 
1С141-80-2 
ТС142-80-2 
27ТС142-30-3 
ТС2-80-3 
ТС80-3 
%С1ч:-60-3 
7С1ч2-о9-3 
СТС, «2-80-4 
ТС2-80-4 
ТС80-4 
'ГС141-80-4 
ТС142-80-4 
21ТС14+2-80-5 
ТС2-09-5 
"С89-5 
ТС!141-30-5 
тТС142-80-5 
2ТС142-80-5 
ТС2-50-0 
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50 


1 1010 


1005 
1900 
1100 
1100 
1100 
1200 
1200 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
206 
200 
200 
200 
30 
300 
300 
300 
300 
406 
400 
400 
400 
400 
500 
506 
506 
500 
500 
600 
600 


...40 


110 
125 
125 
110 
125 
125 
125 
125 
125 
110 
110 
125 
125 
125 
110 
110 
125 
125 
125 
110 
110 
125 
125 
125 
110 
110 
125 
125 
125 
110 
110 
125 
125 
125 


110. 
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Электрические и временные параметры 


уд 


при Тр = 25°С при Ти тах Е 
Е: х 
С о 
< [а ы о м : о = 
ы Е Е: = р Е х 
[1 о > . у 2 | 
о > В |= х `_ >. 
> |5 мая 5 
- ыы _я 
150 3,5 20 10 6 0,44 32 
200 4,5 12 4 7 0,44 19 
200 4,5 12 4 7 0,44 17 
150 3,5 20 10 6 0,44 32 
200 4,5 12 4 7 0,44 19 
200 4,5 12 4 7 0,44 17 
200 4,5 12 4 7 0,44 19 
200 4,5 12 4 г, 0,44 17 
200 4,5 7 0,34 17 
150 3,5 20 10 6 0,36 32 
400 $5 20 Ш 7О...250 20 0,25 67 
200 4,5 12 4 7 0,34 19 
200 4,5 12 4 7 0,34 17 
200 4,5 7 0,34 17 
150 Зе 20 10 6 0,36 32 
400 5 20 10 70...50 20 0,25 67 
200 4,5 12 4 7 0,34 19 
200 4,5 12 4 7 0,34 17 
200 4,5 7 0,34 17 
150 3,5 20 10 6 0,36 32 
400 5 20 10 70...50 20 0,25 67 
200 4,5 12 4 7 0,34 19 
200 4,5 12 4 7 0,34 17 
200 4,5 7 0,34 17 
150 3,5 20 10 6 0,36 32 
400 5 20 10 70...20 20 0,25 67 
200 4,5 12 4 7 0,34 19 
200 4,5 12 4 7 0,34 17 
200 4,5 и, 0,34 17 
150 3,5 20 10 6 0,36 32 
400 5 20 10 70...250 20 0,25 67 
200 4,5 12 4 7 0,34 19 
200 4,5 12 4 7 0,34 17 
200 4,5 7 0,34 17 
150 3,5 20 10 6 0,36 32 


159 


Предельные значения параметров режима при Т 


< 
ы 
> 
—4 
их 
.> 
и 
в © 
Е о 
<р 
> 
|= 
— 
$5 
о 
4 


—— 


ТС80-6 80 70 600 1700 Эеэ 0 5...10 110 


ТС141-80-6 8 85 600 550 2,5...25 63 125 
ТС142-80-6 8 85 600 550 2,5...25 63 125 
27ТС142-80-7 8 85 700 550 6,3...25 63 125 
ТС2-80-7 88 070 700 450 5...40 40...70 110 
тс80-7 8 070 700 1700 5...50 5...70 110 
ТС141-80-7 8 85 70 550 2,5...25 63 — 125 
ТС142-80-7 88 85 700 550 2,5...25 63 125 
21С142-80-8 80 85 800 550 6,3...25 63 125 
ТС2-80-8 8 070 800 450 5...40 40...70 110 
тС80-8 88 070 800 1700 5...50  5..70 110 
ТС141-80-8 89 8 80 — 550 25...25 63 — 125 
ТС142-80-8 8 85 800 550 2,5...25 63 — 125 
27С142-80-9 88 85 900 550 6,3...25 63 125 
ТС2-80-9 8 070 900 450 5...40 40...70 110 
тС80-9 8 70 900 1700 5...50 5..70 110 
тС141-80-9 8 85 900 550 25...25 63 125 
тС142-80-9 8 85 900 550 25...25 63 125 
2142-80-10 88 85 1000 550 6,3...25 63 125 
ТС2-80-10 88 070 1000 450 5...40 40...70 110 
тС80-10 88 70 1000 (1700 5...50  5..70 110 
ТС141-80-10 80 85 1000 550 2,5...25 63 125 
тС142-80-10 8 85 100 550 2,5..25 63 — 125 
27С142-80-11 8 85 1100 550 6,3...25 63 — 125 
ТС2-80-11 8 70 1100 450  5...40 40...70 110 
тС80-11 8 0170 1100 1700 5...50 5..10 110 
ТС141-80-11 88 85 1100 550 2,5...25 63 — 125 
ТС142-80-11- 8 85 1100 550 2,5...25 63 125 
27С142-80-12 8 85 1200 550 6,3...25 63 — 125 
тС80-12 8 70 1200 1700 5...50 — 5...10 110 
ТС141-80-12 80 85 1200 550 2,5...25 63 — 125 
ТС142-80-12 8 85 1200 550 2,5...25 63 125 
ТС125-1 125 70 100 2000 5...50 5..10 110 
тС125-2 125 70 200 2000 5...50  5...70 110 
ТС125-3 125 70 300 2000 5...50 5...70 110 


160 


Продолжение табл. 9 


Электрические и временные параметры 


Чертеж приложения 


400 5 20 10 70...250 20 0,25 67 
200 45 12 4 7 0,34 — 19 
200 45 12 4 7 0,34 17 
200 45 7 0,34 17 
150 35 20 10 6 0,36 — 32 
400 5 20 10 70...250 20 0,25 67 
200 45 12 7 0,34 19 
200 4,5 12 4 7 0,34 17 
200 45 я, 0,34 17 
150 35 20 10 . 6 0,36 32 
400 5 20 10 70...250 20 0,25 67 
200 45 12 4 7 0,34 — 19 
200 45 12 4 7 0,34 17 
200 4,5 7 0,34 17 
150 35 20 10 6 0,36 32 
400 5 20 10 70...250 20 0,25 67 
200 45 12 4 7 0,34 19 
200 45 12 4 7 0,34 17 
200 45 7 0,34 17 
150 35 20 10 6 0,36 — 32 
400 5 20 10 70...250 20 0,25 67 
200 45 12 4 7 0,34 19 
200 45 12 4 7 0,34 17 
200 45 ) 0,34 17 
150 35 20 10 6 0,36 — 32 
400 5 20 10 70...250 20 0,25 67 
200 4,5 12 4 7 0,34 19 
200 4,5 12 4 7 0,34 17 
200 — 45 7 0,34 17 
400 5 20 10 70.250 20 0,25 67 
200 45 12 4 7 0,34 — 19 
200 4,5 12 4 7 0,34 17 
400 5 20 10 70...250 20 0,25 67 
400 5 20 10 70...250 20 0,25 67 
400 5 20 10 70.250 20 0,25 67 


б Зак. 252 161 


Тип 
прибора 


ТС125-4 
ТС125-5 
ТС!25-6 
ТС125-7 
ТС125-8 
ТС125-9 
ТС125-10 
ТС125-11 
ТС125-12 
Тс160-1 
27С161-160-2 
тс160-2 
ТС161-160-2 
2ТС161-160-3 
тс160-3 
ТС161-160-3 
27С161-160-4 
тс160-4 
ТС161-160-4 
27С161-160-5 
Тс160-5 
ТС161-160-5 
27С161-160-6 
тс! 60-6 
ТС161-160-6 
27С161-160-7 
тс160-7 
ТС161-160-7 


2ТС161-160-8 
ТС! 60-8 
ТС161-160-8 
21ТС161-160-9 
ТС160-9 
ТС161-160-9 
21ТС161-160-10 


162 


125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 


160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 


400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
1100 
1200 
100 
200 
200 
200 
300 
300 
300 
400 
400 
400 
500 
500 
500 
600 
600 
600 
700 
700 
700 


800 
800 
800 
900 
900 
900 
1000 


< 
> 
(<=>) 
= 
И 
| 
2 = 
= о 
= 
>. 
Я 
> 
[$ 
© 


2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2200 
2100 
2200 
2100 
2100 
2200 
2100 
2100 
2200 
2100 
2100 
2200 
2100 
2100 
2200 
2100 
2100 
2200 
2100 


2100 
2200 
2100 
2100 


2200 ` 


2100 
2100 


(мл А лин = вов во ооооооеое-ч 


ляямжмояочоооеозп 
— 
> 


110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
125 
110 
125 
125 
110 
125 
125 
110 
125 
125 
110 
125 
125 
110 
125 
125 
110 
125 


125 
110 
125 
125 
110 
125 
125 


кл; мА 


250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
500 
250 
500 
500 
250 
500 
500 
250 
500 
500 
250 
500 
500 
250 
500 
500 
250 
500 
500 
250 
500 
500 
250 
500 
500 


6+ 


Продолжение табл. 9 


Электрические и временные параметры 


——————А—А———/_— 
———_д——дА—аы—ы 
——ы—„.„——— 


при Т = 25°С 


400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 


лос оо ооо ооо ооо ооооооооооооооочое че 


70... 
70... 
70... 
т... 
70... 
70.. 


70... 


при Ти тах 


250 


250 


250 


250 


250 


.250 


Втр-к» С/Вт 


Чертеж приложения 


Тип 
прибора 


ТС160-10 
ТС161-160-10 
2ТС161-160-11 
ТС160-11 
ТС161-160-11 
21ТС161-160-12 
ТС160-12 
ТС161-160-12 
2ТС161-200-2 
ТС161-200-2 
2ТС161-200-3 
ТС161-200-3 
2ТС161-200-4 
ТС161-200-4 
27ТС161-200-5 
ТС161-200-5 
27ТС161-200-6 
ТС161-200-6 
2ТС161-200-7 
ТС161-200-7 
27ТС161-200-8 
ТС161-200-8 
2ТС161-200-9 
ТС! 61-200-9 
21ТС161-200-10 
ТС161-200-10 
2ТС161-200-11 
ТС161-200-11 
2ТС161-200-12 
ТС161-200-12 
2ТС171-250-2 
ТС171-250-2 
2ТС171-250-3 
ТС171-250-3 
21Т(171-250-4 
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10 мс, 


Чобр — 0 


с, удр» А при {1 


с. д тах» А 


..50 5...10 110 


160 70 1000 2200 % 

160 85 1000 2100 1...50 6,3 125 
160 85 1100 2100 5...50 6,3 125 
160 70 1100 2200 5..9 0 5...10 — 110 
160 85 1100 2100 1...50 6,3 125 
160 85 1200 2100 5...30 6,3 125 
160 70 1200 2200 5...50 5...10 110 
160 85 1200 2100 1...50 6,3 125 
200 85 200 2400 5....90 6,3 125 
200 85 200 2400 1...50 6,3 125 
200 85 300 2400 5...50 6,3 125 
200 85 300 2400 1...50 6,3 125 
200 85 400 2400 5...50 6,3 125 
200 85 400 2400 1:90 6,3 125 
200 85 500 2400 5зэ0 6,3 125 
200 85 500 2400 1...50 6,3 125 
200 85 600 2400 5...50 6,3 125 
200 85 600 2400 190 6,3 125 
200 85 700 2400 5...50 6,3 125 
200 85 700 2400 1...50 6,3 125 
200 85 800 2400 5...50 6,3 125 
200 85 800 2400 1:20 6,3 125 
200 85 900 2400 5...50 6,3 125 
200 85 900 2400 1...50 6,3 125 
200 85 1000 2400 Эеэ0 6,3 125 
200 85 1000 2400 Тиз э0 6,3 125 
200 85 1100 2400 9:20 6,3 125 
200 85 1100 2400 Тик 6,3 125 
200 85 1200 2400 5...30 6,3 125 
200 85 1200 2400 15.90 6,3 125 
250 85 200 3600 5...50 6,3 125 
250 85 200 3600 1...50 6,3 125 
250 85 300 3600 Эа 0 6,3 125 
250 85 300 3600 1...50 6,3 125 
250 85 400 3600 Эдо 6,3 125 


Электрические и временные параметры 


———_—_—__——————_————— д — 


3 кл› МА 


250 
500 
500 
250 
500 
500 
250 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 


500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 


туд, мА 


х 
= @ 
|= [3% 

РИ О-В ВВ ИЕ 
ЕЕ 
ЭТ _ И - 38 
< о => 2 |= 

5 _о 
57 `= 
о 
_о 
(1,45) 400 5 20 10 
1,75 400 5 20 10 
1,75 400 5 20 10 
(1,45) 400 5 20 10 
1,75 400 5 20 10 
1,75 400 5 20 10 
(1,45) 400 5 20 10 
1,75 400 5 20 10 
1,6 400 5 20 10 
1,6 400 5 20 10 
1,6 400 5 20 10 
1,6 400 5 20 10 
1,6 400 5 20 10 
1,6 400 э 20 10 
1,6 400 5 20 10 
1,6 400 5 20 10 
1,6 400 5 20 10 
1,6 400 5 20 10 
1,6 400 5 20 10 
1,6 400 5 20 10 
1,6 400 5 20 10 
1,6 400 5 20 10 
1,6 400 5 20 10 
1,6 400 5 20 10 
1,6 400 5 20 10 
1,6 400 5 20 10 
1,6 400 5 20 10 
1,6 400 5 20 10 
1,6 400 5 20 10 
1,6 400 5 20 10 
1,7 400 5 20 10 
1,7 400 5 20 10 
1,7 400 5 20 10 
1,7 400 5 20 10 
1,7 400 5 20 10 


при Т 


70...250 


70...250 


70...250 


Продолжение табл. 9 


п шах 


0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 


Чертеж приложения 


Тип 
прибора 


ТС171-250-4 
21С171-250-5 
ТС171-250-5 
2ТС171-250-6 
ТС171-250-6 
2ТС171-250-7 
ТС171-250-7 
27С171-250-8 
ТС171-250-8 
2ТС171-250-9 
ТС171-250-9 
2ТС171-250-10 
ТС171-250-10 
21С171-250-11 
ТС171-250-11 
2тС171-250-12 
ТС171-250-12 
2ТС171-320-2 
ТС171-320-2 
27С171-320-3 
ТС171-320-3 


- 2ТС171-320-4 


ТС171-320-4 
2ТС171-320-5 
ТС171-320-5 


27ТС171-320-6 
ТС171-320-6 
21ТС171-320-7 
ТС171-320-7 
21ТС171-320-8 
ТС171-320-8 
2ТС171-320-9 
ТС171-320-9 
21ТС171-320-10 
ТС171-320-10 
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Предельные значения параметров режима при Ту тах 


400 
500 
500 
600 
600 
700 
700 
800 
800 
900 
900 
1000 
1000 
1100 
1100 
1200 
1200 
200 
200 
300 
300 
400 
400 
500 
500 


600 
600 
700 
700 
800 
800 
900 
900 
1000 
1000 


3600 
3600 
3600 
3600 
3600 
3600 
3600 
3600 
3600 
3600 
3600 
3600 
3600 
3600 
3600 
3600 
3600 
4000 
4000 
4000 
4000 
4000 
4000 
4000 
4000 


4000 
4000 
4000 
4000 
4000 
4000 
4000 
4000 
4000 
4000 


= Сл м львом явы ое 


(40/9 ком» В/мкс 


6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 


125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 


125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 


Продолжение табл. 9 


Электрические и временные параметры 


при Ту = 25°С при Тл тах к 
ь 
2 м с С 
> 2 о _ ° и Э 
< |< |2 Е Е Ё х 
> 2 >< ^ ра > > ы р. Ф 
я о = о ^ а [22 = 
Ее! аа . 
|=} = — >. 2 | > = = = 
5й 3 а м + 33 
ош в. 
=. 
= 
500 200 1,7 400 5 20 10 25 0,15 40 
500 15 1,7 400 5 20 10 25 0,15 40 
500 200 |5 400 5 20 10 25 0,15 40 
500 15 ет. 400 5 20 10 25 0,15 40 
500 200 7 400 5 20 10 25 0,15 40 
500 15 1,7 400 5 20 10 25 0,15 40 
500 200 1,7 400 5 20 10 25 0,15 40 
500 15 1 400 5 20 10 25 0,15 40 
500 200 1,7 400 5 20 10 25 0,15 40 
500 15 1,7 400 5 20 10 25 0,15 40 
500 200 1,7 400 э 20 10 25 0,15 40 
500 15 1,7 400 5 20 10 25 0,15 40 
500 200 1,7 400 5 20 10 25 0,15 40 
500 15 1,7 400 5 20 10 р 0,15 40 
500 200 1,7 400 5 20 10 25 0,15 40 
500 15 1,7 400 5 20 10 25 0,15 40 
500 200 1,7 400 5 20 10 25 0,15 40 
500 15 1,5 400 5 20 10 25 0,15 40 
500 200 |5 400 5 20 10 25 0,15 40 
500 15 1,5 400 5 20 10 25 0,15 40 
500 200 1,5 400 5 20 10 25 0,15 40 
500 15 1,5 400 5 20 10 25 0,15 40 
500 200 1,5 400 5 20 10 25 0,15 40 
500 15 1,5 400 5 20 10 25 0,15 40 
500 200 1,5 400 5 20 10 25 0,15 40 
500 15 1,5 400 5 20 10 25 0,15 40 
500 200 1,5 400 5 20 10 25 0,15 40 
500 15 1,5 409 5 20 10 25 0,15 40 
500 200 1,5 400 5 20 10 25 0,15 40 
500 15 1,5 400 5 20 10 25 0,15 40 
500 200 1,5 400 5 20 10 25 0,15 40 
500 15 1,5 400 5 20 10 25 0,15 40 
500 200 1,5 400 5 20 10 2 0,15 40 
500 15 1,5 40 5 20 10 25 0,15 40 
500 200 1,5 400 5 20 10 25 0,15 40 


————_——_——ж——о————о—_о_»_о_»_——д—дд———А———_д_Аададаа—_о—ож———_—_»——_—_—_—_—__ 


Предельные значения параметров режима при Т 
Тип 
прибора 


с, удр’ А при и = 10 мс, 


——————_——————_—————_——— 


2ТС171-320-11 
ТС171-320-11 
2ТС171-320-12 
ТС171-320-12 


—щ———ы—_д—————«А/А«А/„ААА—С—ЭЗ— 3 С, 


Тиристоры-диоды 


Предельные значения параметров режима при Тппах=125°С 


Тип прибора 


у 
Ы м 
< < ее 5 

- - > 
< >< ^ 
з з о р. 
Я Е д = 
5. 5. з з 
м к 
ТДЧ171-125/50-6 _ 125 50 600 3000 900 50...200 200 
ТДЧ171-125/50-7 125 50 700 3000 900 50...200 200 
ТДУЧ171-125/50-8 125 50 800 3000 900 50...200 200 
ТДЧ171-125/50-9 125 50 900 3000 900 50,..200 200 
ТДЧ171-125/50-10 125 50 1000 3000 900 50...200 200 
ТДЧ171-125/50-11 125 50 1100 3000 900 50...200 200 
ТДЧ171-1.25/50-12 125 50 1200 3000 900 50...200 200 
ТДЧ171-125/50-13 125 50 1300 3000 900 50...200 200 
ТДЧ171-125/50-14 125 50 1400 3000 900 50...200 200 
ТДЧ171-125/50-15 125 50 1500 3000 900 50...200 200 
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Окончание табл. 9 


Электрические и временные параметры 


Чертеж приложения 


———— —ы—ы—ы—ы—ы—ы—юыю—ы——“—ыю=—=—=—=—=—=—=—=—=—»_———»»<_<»„»_<<_—_—_»_»„»<—»—».“„—»—»<»—»»—»<——»»»—_—ы—ы=ы=——_ю——_——ы=—ы=ы=ые=—“—“—“—_»“„_»„_—“—“—“—»—<»—=——ы—“<„‚.„—— 
—— 


Таблица 10 


Электрические и временные параметры 


при 0Озс=12 В 


Ктп-к, пс, } С/Вт 
Чертеж приложения 


[3 
[ла 
— 
9) 
о 
о 
о 
о 
| 
=. 
2 


Ту, от,МА 
выкл; МКС 
Бс, п МА 


32...63 30 0,32 0,125 54 
32...63 30 0,32 0,125 54 
32...63 30 0,32 0,125 54 
32...63 30 0,32 0,125 54 
аа 30 0,32 0,125 54 
32...63 30 0,32 0,125 54 
32...63 30 0,32 0,125 54 
32...63 30 0,32 0,125 54 
32...63 30 0,32 0,125 54 
32...63 30 0,32 0,125 54 
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2,2 _ 392 2,2 157 350 
2,2 392 22 157 350 
2,2 392 2,2 157 350 
2.2. 392 2,2 157 350 
2,2 392 22 157 350 
2,2. ` 392 2,2 157 350 
2.2 392 22 157 350 
22 392 2,2 157 350 
2,2 392 2,2 157 350 
2, 392 2,2 157 350 


лямямчочыооеооьо-з 
> 
о) 
с^ 
> 


= о 
Предельные значения параметров режима при Тп тах —125.С 


при {и-=10 мс 


Тип прибора 


Юс, удр› А 

пс, удр› А 

(Чизс/91) ком» В/мкс 
(Ч с/90 кр, А/мкс 


ТДЧ1 71-125 /50-16 125 50 85 1600 3000 900 50...200 200 
ТДУЧ171-160/63-6 160 63 85 600 3500 1000 50...200 200 
ТДЧ171-160/63-7 160 63 85 700 3500 1000 50...200 200 
ТДУЧ171-160/63-8 160 63 85 800 3500 1000 50...200 200 
ТДЧ171-160/63-9 160 63 85 900 3500 1000 50...200 200 
ТДЧ171-160/63-10 160 63 85 1000 3500 1000 50...200 200 
ТДЧ171-160/63-11 160 63 85 1100 3500 1000 50...200 200 
ТДУЧ171-160/63-12 160 63 85 1200 3500 1000 50...200 200 
ТДЧ171-160/63-13 160 63 85 1300 3500 1000 50...200 200 
ТДЧ171-160/63-14 160 63 85 1400 3500 1000 50...200 200 
ТДЧ171-160/63-15 160 63 85 1500 3500 1000 50...200 200 
ТДЧ171-160/63-16 160 63 85 1600 3500 1000 50...200 200 
ТДУЧ153-320/125-6 320 125 85 600 5500 1700 50...200 200 
ТДУЧ153-320/125-7 320 125 85 700 5500 1700 50...200 200 
ТДЧ1 5 3-320/125-8 320 125 85 800 5500 1700 50...200 200 
ТДЧ153-320/125-9 320 125 85 900 5500 1700 50...200 200 


ТДЧ15 3-320/125-10 320 125 85 1000 5500 1700 50...200 200 
ТДЧ15 3-320/125-11 320 125 85 1100 5500 1700 50...200 200 
ТДЧ153-320/125-12 320 125 85 1200 5500 1700 50...200 200 
ТДЧ15 3-320/125-13 320 125 85 1300 5500 1700 50...200 200 
ТДЧ153-320/125-14 320 125 85 1400 5500 1700 50...200 200 
ТДЧ153-320/125-15 320 125 85 1500 5500 1700 50...200 200 
ТДЧ153-320/125-16 320 125 85 1600 5500 1700 50...200 200 


ТДЧ153-400/160-6 400 160 85 600 6600 2500 50...200 200 
ТДЧ153-400/1 60-7 400 160 85 700 6600 2500 50...200 200 
ТДЧ153-400/160-8 400 160 85 800 6600 2500 50...200 200 
ТДЧ1 5 3-400/1 60-9 400 160 85 900 6600 2500 50...200 200 


ТДЧ15 3-400/1 60-10 400 160 85 1000 6600 2500 50...200 200 
ТДЧ153-400/160-11 400 160 85 1100 6600 2500 50...200 200 
ТДЧ153-400/1 60-12 400 160 85 1200 6600 2500 50...200 200 
ТДЧ153-400/160-13 400 160 85 1300 6600 2500 50...200 200 
ТДЧ153-400/1 60-14 400 160 85 1400 6600 2500 50...200 200 
ТДЧ15 3-400/160-15 400 160 85 1500 6600 2500 50...200 200 
ТДЧ153-400/1 60-16. 400 160 85 1500 6600 2500 50...200 200 
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Электрические и временные параметры 


ИЕ ные 


При Тн=25° С при Тп тах 


[= 

||| 

о > > я 

< р Я - о 218 
. Е В - х у | & 
ы >) - = : ю | 
е > = 2] | = 5 
_> — +> 9 [2 - 2 у 
350 5 32...63 30 0,32 0,125 54 
350 5 32...63 30 0,32 0,125 54 
350 5 32...63 30 0,32 0,125 54 
350 5 32...63 30 0,32 0,125 54 
350 5 32...63 30 0,32 0,125 54 
350 5 32...63 30 0,32 0,125 54 
350 5 32...63 30 0,32 0,125 54 
350 5 32...63 30 0,32 0,125 54 
350 5 32...63 30 0,32 0,125 54 
350 5 32...63 30 0,32 0,125 54 
350 5 32...63 30 0,32 0,125 54 
350 5 32...63 30 0,32 0,125 54 
350 5 32...63 70 0,04 0,1 60 
350 5 32...63 70 0,04 0,1 60 
350 5 32...63 70 0,04 0,1 60 
350 5 32...63 70 0,04 0,1 60 
350 5 32...63 70 0,04 0,1 60 
350 5 32...63 70 0,04 0,1 60 
350 5 32...63 70 0,04 0,1 60 
350 5 32...63 70 0,04 0,1 60 
350 5 32...63 70 0,04 0,1 60 
350 5 32...63 70 0,04 0,1 60 
350 5 32...63 70 0,04 0,1 60 
350 5 32...63 70 0,04 0,1 60 
350 5 32...63 70 0,04 0,1 60 
350 5 32...63 70 0,04 0,1 60 
350 5 32...63 70 0,04 0,1 60 
350 5 32...63 70 0,04 0,1 60 
350 5 32...63 70 0,04 0,1 60 
350 5 32...63 70 0,04 0,1 60 
350 5 32...63 70 0,04 0,1 60 
350 5 32...63 70 0,04 0,1 60 
350 5 32...63 70 0,04 0,1 60 
350 5 32...63 70 0,04 0,1 60 


Тиристоры лавинные 


Предельные значения параметров режима 


Тип прибора 


(Чизс/90) кр» В/мкс 
(@ос/4®) кр» А/мкс 


Тос, ср тах, А 


ТЛ2-160-6 160 95 50 672 600 600 3500 50,...1000 70 140 
ТЛ2-160-7 160 95 50 784 700 700 3500 50...1000 70 140 
ТЛ2-160-8 160 95 50 896 800 800 3500 50,..500 70 140 
ТЛ2-160-9 160 95 50 1008 900 900 3500 50...500 70 140 
ТЛ2-160-10, 160 95 50 1120 1000 1000 3500 50...500 70 140 
ТЛ?2-160-11 160 95 50 1232 1100 1100 3500 50...500 70 140 
ТЛ?2-200-6 200 85 56 672 600 600 4000 50,..1000 70. 140 
2ТЛ171-200-6 200 100 40 720 600 600 4300 200...1900 100 140 
ТЛ2-200-7 200 85 56 784 700 700 4000 50...1000 70 140 
2ТЛ171-200-7 200 100 40 840 700 700 4300 200...1000 100 140 
ТЛ2-200-8 200 85 56 896 800 800 4000 50...300 70 140 
2ТЛ171-200-8 200 100 40 960 800 800 4300 200...1000 100 140 
ТЛ2-200-9 200 85 56 1008 900 900 4000 50...500 70 140 


2ТЛ171-200-9 200 100 40 1080 900 900 4300 200...1000 100 140 
ТЛ2-200-10 200 85 56 1120 1000 1000 4000 50...500 70 140 
2ТЛ171-200-10 200 100 40 1200 1000 1000 4300 200...1000 100 140 


ТЛ2-200-11 200 85 56 1232 1100 1100 4000 50...500 70 140 
ТЛ250-4 250 85 (1) 480 400 400 4500 20...1000 70 140 
ТЛ4-250-4 250 85 (1) 480 400 400 4500 20...1000 70 140 
ТЛ250-5 250 85 (1) 600 500 500 4500 20...1000 70 140 
ТЛ4-250-5 250 85 (1) 600 500 500 4500 20...1000 70 140 
ТЛ250-6 250 85 (1) 720 600 600 4500 20...1000 70 140 
ТЛ4-250-6 250 85 (1) 720 600 600 4500 20...1000 70 140 


2ТЛ171-250-6 250 100 40 720 600 600 4800 200...1000 100 140 
ТЛ271-250-6 250 104 40 720 600 600 8000 500,1000 125 140 
ТЛ250-7 250 85 (1) 840 700 700 4500 20...1000 40 140 
ТЛ4-250-7 250 85 (1) 840 700 700 4500 20...1000 40 140 
2ТЛ171-250-7 250 100 40 840 700 700 4800 200...1000 100 140 
ТЛ171-250-7 250 100 40 840 700 700 6800 320...1000 100 140 
ТЛ271-250-7 250 104 40 840 700 700 8000 500, 1000 125 140 
ТЛ250-8 250 85 (1) 960 800 800 4500 20...1000 40 140 
ТЛ4-250-8. 250 85 (1) 960 800 800 4500 20...1000 40 140 
2ТЛ171-250-8 250 100 40 960 800 800 4800 200...1000 100 140 
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Ту, пр, и› А 
819 
Я Я 
0,5 10 
0,5 10 

0,5 10 

0,5 10 
0,5 10 

0,5 10 

0,5 10 

0,5 10 

0,5 10 

0,5 10 

0,5 10 
0,5 10 
2 10 
2 10 
2 10 
2 10 
2 10 
2 10 
2 10 
р 10 
1 11 
2 10 
2 10 


Оу, пр, и тах, В 


40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 


40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 


40 
40 


40 


40 


26 


40 
40 


Электрические и временные параметры 


502 
502 
502 
502 
502 
502 
628 
628 
628 
628 
628 
628 
628 
628 
628 
628 
628 
785 
785 
785 
785 
785 
785 
785 
785 
785 
785 
785 
785 
785 
785 


785 
785 


=25° 
при 


250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
300 
250 
300 
250 
300 
250 
300 
250 
300 
250 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
300 
250 
400 
400 
300 
250 
250 
400 


400 
300 


лм мофлапьи алло чочочоооооочох | Чуог. В 


зд, мкс 


лол’ -ч 


ло 


ло о 


‘выкл; Мкс 


70...250 
70...250 
70...250 
70...250 
70...250 
70...250 
70...250 
160 
70...250 
160 
70...250 
160 
70...250 
160 
70...250 
160 
70...250 
70...250 
70...250 
70...250 
70...250 
70...250 
70...250 
160 
80; 100 
70...250 
70...250 
160 
80; 100 
70...250 
70...250 
160 


Таблица 11 


КтТп-к› С/Вт 


еее 
— = 
со со © 


0,18 

0,18 

0,18 

0,18 

0,11 

0,18 

0,11 

0,18 

0,11 

0,18 

0,11 

0,18 

0,11 

0,18 
0,13 
0,13 
0,13 
0,13 
0,13 
0,13 
0,11 

0,08 
0,13 
0,13 
0,11 
0,085 
0,08 
0,13 
0,13 

0,11 


Чертеж приложения 


Предельные значения параметров режима 


при Тпл тах 


Тип прибора 


(Чизс/ Ч кр» В/мкс 
Чюс/Ч кр» А/мкс 


ТЛ171-250-8 250 100 960 800 800 5800 320...1000 100 140 
ТЛ271-250-8 250 104. 960 800 800 8000 500, 1000 125 140 
ТЛ250-9 250 85 (1) 1080 900 900 4500 20...1000 40 140 
ТЛ4-250-9 250 85 (1) 1080 900 900 4500 20...1000 40 140 
2ТЛ171-250-9 250 100 40 1080 900 900 4800 200...1000 100 140 
ТЛ171-250-9 250 100 40 1080 900 900 6800 320...1000 100 140 
ТЛ271-250-9 250 104 40 1080 900 900 8000 500,1000 125 140 
ТЛ250-10 250 85 (1) 1200 1000 1000 4500 20...1000 40 140 
ТЛ4-250-10 250 85 (1) 1200 1000 1000 4500 20...1000 40 140 
2ТЛ171-250-10 250 100 40 1200 1000 1000 4800 200...1000 100 140 
ТЛ171-250-10 250 100 40 1200 1000 1000 6800 320...1000 100 140 
ТЛ271-250-10 250 104 40 1200 1000 1000 8000 500, 1000 125 140 
ТЛ4-250-11 250 85 (1) 1320 1100 1100 4500 20...1000 40 140 
ТЛ171-250-11 250 100 40 1320 1100 1100 6800 320...1000 100 140 
ТЛ271-250-11 250 104 40 13201100 1100 8000 500,1000 125 140 
ТЛ271-320-6 320 104 40 720 600 600 9000 500,1000 125 140 
ТЛ171-320-7 320 100 40 840 700 700 7500 320...1000 100 140 
ТЛ271-320-7 320 104 40 840 700 700 9000 500,1000 125$ 140 
ТЛ171-320-8 320 100 40 960 800 800 7500 320...1000 100 140 
ТЛ271-320-8 320 104 40 960 800 800 9000 500,1000 125 14ч0 
ТЛ171-320-9 320 100 40 1080 900 900 57500 320...1000 100 140 
ТЛ271-320-9 320 104 40 1080 900 900 9000 500,1000 125 140 
ТЛ171-320-10 320 100 40 1200 1000 1000 57500 320...1000 100 140 
ТЛ271-320-10 320 104 40 1200 1000 1000 9000 500, 1000 125 140 
ТЛ171-320-11 320 100 40 1320 1100 1100 7500 320...1000 100 140 
ТЛ271-320-11 320 104 40 1320 1100 1100 9000 500, 1000 125 140 
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Электрические и временные параметры 


при Тн=25° С 


при 


Ту, пр, и, А 


|*- 

Е 

ю х 

- о 

а : 

км [ее Е 

& : х 

= 5 ы 

[4 ^ >. 

=} = 5 

1 Ш 26 2,05 785 250 3 54 
19 785 250 3 54 

2 10 40 18 785 400 6 15 8 44 
2 10 40 18 785 400 6 15 8 57 
1,65 785 300 5 15 5 54 

1 И 26 2,05 785 250 3 54 
1,9 785 250 3 54 

2 10 40 1838 785 400 6 15 8 44 
2 10 40 18 785 400 6 15 8 57 
1,65 785 300 5 15 5 54 

1 11 26 2,05 785 250 3 54 
19 785 250 3 54 

10 40 1538 785 400 6 15 8 57 

1 И 206 2,05 785 250 3 54 
1,9 785 250 3 54 

1,62 1005 250 3 54 

1 И 26 1,65 1005 250 3 54 
1,62 1005 250 3 54 

1 1 26 1,65 1005 250 3 54 
1,62 1005 250 3 54 

1 Ш 26 1,65 1005 250 3 54 
1,62 1005 250 3 54 

1 11 206 1,65 1005 250 3 54 
1,62 1005 250 3 54 

1 Ш 26 1,65 1005 250 3 54 
1,62 1005 250 3 54 
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Оптотиристоры 


Предельные значения параметров режима 


при Тп тах 


Тип прибора 
(Чизс/Ч кр» В/мкс 


ТО?-10-1 10 70 100 100 250 20...100 20...40 100 0,2 
ТО125-10-1 10 85 100 100 250 20...500 100 1100,1 
ТО?-10-2 10 70 200 200 250 20...100 20...40 100 0,2 
ТО125-10-2 10 85 200 200 250 20...500 100 1100,1 
ТО?-10-3 10 70 300 300 250 20...100 20...40 100 0,2 
ТО125-10-3 10 85 300 300 250 20...500 100 1100, 
ТО2-10-4 10 70 400 400 250 20...100 20...40 100 0,2 
ТО125-10-4 10 85 400 400 250 20...500 100 1100,1 
ТО?-10-5 10 70 500 500 250 20...100 20...40 100 0,2 
ТО125-10-5 10 85 500 500 250 20...500 100 110 0/1 
ТО?2-10-6 10 70 600 600 250 10...100 20...40 100 0,2 
ТО125-10-6 10 85 600 600 250 20...500 100 1100, 
ТО2-10-7 10 70 700 700 250 20...100 20...40 100 0,2 
ТО125-10-7 10 85 700 700 250 20...500 100 1100,1 
ТО2-10-8 10 70 800 800 250 20...100 20...40 100 0,2 
ТО125-10-8 10 85 800 800 250 20...500 100 1100,1 0,8 
ТО2-10-9 10 70 900 900 250 20...100 20...40 100 0,2 0, 
ТО125-10-9 10 85 900 900 250 20...300 100 1100,1 0,8 
ТО?2-10-10 10 70 10001000 250 20...100 20...40 100 0,2 0,5 


ТО125-10-10 10 85 10001000 250 20...500 100 1100,1 0,8 
ТО125-10-11 10 85 11001100 250 20...500 100 1100,1 0,8 
ТО125-10-12 10 85 1200 1200 250 20...500 100 1100,1 0,8 
ТО125-10-13 10 85 1300 1300 250 20...500 100 110 0,1 0,8 
ТО125-10-14 10 85 1400 1400 250 20...500 100 110 0,1 0, 
ТО125-12,5-1 12,5 85 100 100 350 20...500 100 1100,1 0,8 
ТО125-12,5-2 12,5 85 200 200 350 20...500 100 1100,1 0,8 
ТО125-12,5-3 12,5 85 300 300 350 20...500 100 110 0,1 0,8 
ТО125-12,5-4 12,5 85 400 400 350 20...500 100 1100,1 0,8 
ТО125-12,5-5 12,5 85 500 500 350 20...500 100 110 0,1 0,8 
ТО125-12,5-6 12,5 85 600 600 350 20...500 100 110 0,1 0,8 
ТО125-12,5-7 12,5 85 700 700 350 20...500 100 110 0,1 0,8 
ТО125-12,5-8 12,5 85 800 800 350 20...500 100 110 0,1 0,8 


ТО125-12,5-9 12,5 85 900 900 350 20...500 100 110 0,1 0,8 
ТО125-12,5-10 12,5 85 1000 1000 350 20...500 100 110 0/1 0,3 
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А рр оро > 


1,4 
1,75 
1,4 
1,75 
1,4 
1,75 
1,4 
1,75 
1,4 
1,75 
1,4 
1,75 
1,4 
1,75 
1,4 
1,75 
1,4 
1,75 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 


1,4 
1,4 


Электрические и временные параметры 


при Тн=25° С 


2,5 
25 
255 


2% 
25 
25 


25 


2:9 
2,5 
2.5 
255 
2 
2,5 
25 
2,5 
2.5 
25 
2,5 


2.5 
29 


(1000) 
2 
(1000) 
2 
(1000) 
2 
(1000) 
2 
(1000) 
р 
(1000) 
2 
(1000) 
2 
(1000) 
2 
(1000) 
2 
(1000) 
(1000) 
(1000) 
(1000) 
(1000) 
(1000) 
(1000) 
(1000) 
(1000) 
(1000) 
(1000) 
(1000) 
(1000) 


(1000) 
(1000) 


—— 


10 
15 
10 
15 
10 
15 
10 
15 
10 
15 
10 
15 
10 
15 
10 
15 
10 
15 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 


10 
10 


ла мох ччочочозо 


выкл; МКС 


50...150 
100 
50...150 
100 
50. . .150 
100 
50...150 
100 
50...150 
100 
50...150 
100 
50...150 
100 
50...150 
100 
50...150 
100 
50...150 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 


100 
100 


==. 
> 


2 > д «фо<юЮ;Ф=ФФФФФЬЪЬФФььФъ. 


Таблица 12 


Вти-к› С/Вт 


1,76 
1,5 
1,76 
1,5 
1,76 
1,5 
1,76 
1,5 
1,76 
1,5 
1,76 
1,5 
1,76 
1,5 
1,76 
1,5 
1,76 
1,5 
1,76 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 


1,5 
1,5 


| Чертеж приложения 


Тип прибора 


ТО125-12,5-11 
ТО125-12,5-12 
ТО125-12,5-13 
ТО125-12,5-14 
2ТО1 32-25-6 
ТО132-25-6 
2Т0132-25-7 
ТО132-25-7 
2ТО132-25-8 
ТО132-25-8 
2Т0132-25-9 
ТО132-25-9 
2ТО1 32-25-10 
Т0132-25-10 
2Т0132-25-11 
ТО1 32-25-11 


2Т0132-25-12 
ТО132-25-12 
ТО2-40-1 
ТО2-40-2 
ТО2-40-3 
ТО2-40-4 
ТО2-40-5 
ТО2-40-6 
2Т0132-40-6 
ТО132-40-6 
ТО2-40-7 
2ТО1 32-40-7 
ТО132-40-7 
ТО2-40-8 
2ТО1 32-40-8 
ТО132-40-8 
То2-40-9 
2Т0132-40-9 
ТО132-40-9 
ТО2-40-10 
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Юс, ср тах, А 


12,5 
#25 
12,5 
12:5 
25 
25 


85 
85 
85 
85 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
7 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 


Предельные значения параметров режима 


при Тп тах 


1100 1100 
1200 1200 
1300 1300 
1400 1400 


600 
600 
700 
700 
800 
800 
900 
900 


600 
600 
700 
700 
800 
800 
900 
900 


1000 1000 
1000 1000 
1100 1100 
1100 1100 
1200 1200 
1200 1200 


100 
200 
300 
400 
500 
600 
600 
600 
700 
700 
700 
800 
800 
800 
900 
900 


100 
200 
300 
400 
500 
600 
600 
600 
700 
700 
700 
800 
800 
800 
900 
900 


900 900 
1000 1000 800 20 


Тос, удр, А при 
и=10 мс, Чобр=0 


350 
350 
350 
350 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
630 
800 
800 
630 
800 
800 
630 
800 
800 
630 20 


..500 
500 
..500 
..500 


...320 


‚.320 
..320 
.,320 


...320 


..320 
..320 
4920 
..320 
..320 
..320 
..320 
..320 


...320 


. 100 
..100 


...100 


..100 
..100 
‚.100 
..320 
‚.320 
. .100 
..320 
..320 
..100 
..320 
..320 
..100 
..320 
52-920 


(Ч10с/9®) кр, А/мкс 


100 
100 
100 
100 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
20...40 
20...40 
20...40 
20...40 
20...40 
20...40 
40 
40 
20...40 
40 
40 
20...40 
40 
40 
20...40 
40 
40 


Ту, пр, и, А 


110 0,1 
110 0,1 
110 0,1 
110 0,1 
100 0,15 
100 0,15 
100 0,15 
100 0,15 
100 0,15 
100 0,15 
100 0,15 
100 0,15 
100 0,15 
100 0,15 
100 0,15 
100 0,15 
100 0,15 
100 0,15 
100 0,2 
100 0,2 
100 0,2 
100 0,2 
100 0,2 
100 0,2 
100 0,15 
100 0,15 
100 0,2 
100 0,15 
100 0,15 
100 0,2 
100 0,15 
100 0,15 
100 0,2 
100 0,15 


0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,55 
0,55 
0,5 
0,55 
0,55 
0,5 
0,55 
0,55 
0,5 
0,55 


-- > | Чу, пр, итах; В 


4,5 


2,8 
2,8 
2,8 
4,5 
4,5 
2,8 
4,5 
ыы 
2,8 
4,5 
4,5 
2,8 
4,5 


100 0,15 0,55 4,5 


...100 20...40 100 0,2 0,5 


2,8 


Продолжение табл. 12 


Электрические и временные параметры 


при Тп=25° С при Ти тах 
ь 
при Е 
0;с=12 В вв 
< «|8 
53 < о 7 < А с 
5 - 2 =. - “ 
ы . - Я В Ре 
3 Е о и 
14 38,2 80 (1000) 10 5 100 3 3 1,5 21 
14 38,2 80 (1000) 10 5 100 3 3 1,5 21 
14 38,2 80 (1000) 10 5 100 3 3 1,5 21 
1,4 38,2 80 (1000) 10 5 100 3 3 1,5 21 
1,85 78,5 (150) (2,5) (10) 15 5 63...160 3 3 0,7 22 
1,85 78,5 (150) (2,5) 2,8 10 5 160 3 3 0,7 22 
1,85 78,5 (150) (2,5) (10) 5 63...160 3 3 0,7 22 
1,85 78,5 (150) (2,5) 2,8 10 5 160 3 3 0,7 22 
1,85 78,5 (150) (2,5) (10) 15 5 63...160 3 3 0,7 22 
1,85 78,5 (150) (2,5) 2,8 10 5 160 3 3 0,7 22 
1,85 78,5 (150) (2,5) (10) 15 5 63...160 3 3 0,7 22 
1,85 78,5 (150) (2,5) 2,8 10 5 160 3 3 0,7 22 
1,85 78,5 (150) (2,5) (10) 15 5 63...160 3 3 0,7 22 
1,85 78,5 (150) (2,5) 2,8 10 5 160 3 3 0,7 22 
1,85 78,5 (150) (2,5) (10) 15 5 63...160 3 3 0,7 22 
1,85 78,5 (150) (2,5) 2,8 10 5 160 3 3 0,7 22 
1,85 78,5 (150) (2,5) (10) 15 5 63...160 3 3 0,7 22 
1,85 78,5 (150) (2,5) 2,8 10 5 160 3 3 0,7 22 
1,75 125 150 2, 2 15 10 50...150 3 3 0,467 70 
1,75 125 150 2, 2 15 10 50...150 3 3 0,467 70 
1,75 125 150 2, 2 15 10 50...150 3 3 0,467 70 
1,75 125 150 2, 2 15 10 50...150 3 3 0,467 70 
1,75 125 150 2, 2 15 10 50...150 3 3 0,467 70 
1,715 125 150 2» 2 15 10 50...150 3 3 0,467 70 
1,75 125 (150) (2,5) (10) 15 5 63...160 3 3 0,47 22 
1,75 125 (150) (2,5) 2,8 10 5 160 3 3 0,47 22 
1,75 125 150 2,5 2 15 10 50...150 3 3 0,467 70 
1,75 125 (150) (2,5) (10) 15 5 63...160 3 3 0,47 22 
1,75 125 (150) (2,5) 2,8 10 5 160 3 3 0,4 22 
1,75 125 150 2,5 2 15 10 50...150 3 3 0,4 70 
1,75 125 (150) (2,5) (10) 15 5 63...160 3 3 0,47 22 
1,75 125 (150) (2,5) 2,8 10 5 160 3 3 0,47 22 
1,75 125 150 2,5 2 15 10 50...150 3 3 0,467 70 
1,75 125 (150) (2,5) (10) 15 5 63...160 3 3 0,47 22 
1,75 125 (150) (2,5) 2,8 10 5 160 3 3 0,47 22 
1,75 125 150 2, 2 15 10 50...150 3 3 0,467 70 


Предельные значения параметров режима 


при Ти тах Ту, пр, и, А 


© $) 

Н м 
2. 2 | 
< 29 < . 
8. . Е _ = 
[- о к. < 
Е. Е ва 3 Е 
= 2 >, = `5 Е 
м ^ 1 ® 
< о о ..® > 
Е $ ро к — 


2Т0132-40-10 40 70 1000 1000 800 50...320 40 100 0,15 0,55 4,5 
ТО132-40-10 40 70 10001000 630 20...320 40 100 0,15 0,55 4,5 
2Т0132-40-11 40 70 11001100 800 50...320 40 100 0,15 0,55 4,5 
ТО1 32-40-11 40 70 1100 1100 630 20...320 40 100°0,15 0,55 4,5 
21Т0132-40-12 40 70 12001200 800 50...320 40 100 0,15 0,55 4,5 
ТО1 32-40-12 40 70 12001200 630 20...320 40 100 0,15 0,55 4,5 
2Т0142-50-6 50 70 600 600 900 50...320 40 100 0,15 0,55 4,5 
ТО142-50-6 50 70 600 600 800 20...320 40 100 0,15 0,55 4,5 
21Т0142-50-7 50 70 700 700 900 50...320 40 100 0,15 0,55 4,5 
ТО142-50-7 50 70 700 700 800 20...320 40 100 0,15 0,55 4,5 
2Т0142-50-8 50 70 800 800 900 50...320 40 100 0,15 0,55 4,5 
ТО142-50-8 50 70 800 800 800 20...320 40 100 0,15 0,55 4,5 
2Т0142-50-9 50 70 900 900 900 50...320 40 100 0,15 0,55 4,5 
ТО142-50-9 50 70 900 900 800 20...320 40 100 0,15 0,55 4,5 
2Т0142-50-10 50 70 1000 1000 900 50...320 40 100 0,15 0,55 4,5 
ТО142-50-10 50 70 1000 1000 800 20...320 40: 1000,15 0,55 4,5 
2Т0142-50-11 50 70 1100 1100 900 50...320 40 100 0,15 0,55 4,5 
ТО142-50-11 $0 70 11001100 800 20...320 40 100 0,15 0,55 4,5 
2Т0142-50-12 50 70 1200 1200 900 50...320 40 100 0,15 0,55 4,5 
ТО142-50-12 50 70 12001200 800 20...320 40 100 0,15 0,55 4,5 
2Т0142-63-6 63 70 600 600 1200 50...320 40 100 0,15 0,55 4,5 
ТО142-63-6 63 70 600 600 1200 20...320 40 100 0,15 0,55 4,5 
2Т0142-63-7 63 70 700 700 1200 50...320 40 100 0,15 0,5$ 4,5 
ТО142-63-7 63 70 700 700 1200 20...320 40 100 0,15 0,55 4,5 
2Т0142-63-8 63 070 800 800 1200 50...320 40 100 0,15 0,55 4,5 
ТО142-63-8 63 70 800 800 1200 20...320 40 100 0,15 0,55 4,5 
21Т0142-63-9 63 70 900 900 1200 50...320 40 100 0,15 0,55 4,5 
ТО142-63-9 63 70 900 900 1200 20...320 40 100 0,15 0,55 4,5 
2Т0142-63-10 63 70 1000 1000 1200 50...320 40 100 0,15 0,55 4,5 
ТО142-63-10 63 70 1000 1000 1200 20...320 40 100 0,15 0,55 4,5 
2Т0142-63-11 63 70 1100 1100 1200 50...320 40 100 0,15 0,55 4,5 
ТО142-63-11 63 70 1100 1100 1200 20...320 40 100 0,15 0,55 4,5 
2Т0142-63-12 63 70 1200 1200 1200 50...320 40 100 0,15 0,55 4,5 
ТО142-63-12 632 70 1200 1200 1200 20...320 40 100 0,15 0,55 4,5 
2Т0142-80-6 80 70 600 600 1350 50...320 40 100 0,15 0,55 4,5 
ТО142-80-6 80 70. 600 600 1350 20...320 40 100 0,15 0,55 4,5 
2Т0142-80-7 80 70 700 700 1350 50...320 40 100 0,15 0,55 4,5 
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1,85 
1,85 
1,85 
1,85 
1,85 
1,85 
1,85 
1,85 
1,75 
1,75 
1,75 
1,75 
1,75 
1,75 
1,75 
1,75 
1,75 
1,75 
1,75 
1,75 
1,75 
1,75 
1,75 
1,75 
1,75 


при Ти=25° С 


(150) 
(150) 
(150) 
(150) 
(150) 
(150) 
(150) 
(150) 
(150) 
(150) 
(150) 
(150) 
(150) 
(150) 
(150) 
(150) 
(150) 
(150) 
(150) 
(150) 
(150) 
(150) 
(150) 
(150) 
(150) 
(150) 
(150) 
(150) 
(150) 
(150) 
(150) 
(150) 
(150) 
(150) 
(150) 
(150) 
(150) 


Электрические и временные параметры 


Продолжение табл. 12 


ло ооо оъоъооюъоъо о ъъъфоъ юооъюъо оо у ъоъъьъучььъььъьъъь 


тли оооъъ о ооо ъоъоъо ъоъоьэъопюо о оъ юоуючюоюъъ о ъъоооьъььъьъььъьъоьъ 


Чертеж приложения 


Предельные значения параметров режима 


Ту, пр, и› А 


Тип прибора 

Тос, удрх А при 
(Чизс/4®кр, В/мкс 
(Ч с/4 кр, А/мкс 


ТО142-80-7 80 70 700 700 1350 20...320 40 — 1000/15 0,55 
270142-80-8 80 70 800 800 1350 50...320 40 100 0,15 0,55 
ТО142-80-8 80 70 800 800 1350 20...320 40 100 0,15 0,55 
21Т0142-80-9 80 70 900 900 1350 50...320 40 100 0,15 0,55 
2Т0142-80-10 80 70 900 900 1350 20...320 40 100 0/15 0,55 
ТО142-80-10 80 70 1000 1000 1350 50...320 40 100 0,15 0,55 
27Т0142-80-11 80 70 1000 1000 1350 20...320 40 — 100 0,15 0,55 
ТО142-80-11 80 70 1100 1100 1350 50...320 40 1000,15 0,55 
2Т0142-80-12 80 70 1100 1100 1350 20...320 40 100 0,15 0,55 
ТО142-80-12 80 70 1200 1200 1350 50...320 40 — 100 0,15 0,55 
ТО142-80-12 80 70 1200 1200 1350 20...320 40 100 0,15 0,55 


Модули тиристорные 


Предельные значения параметров режима при Тп тах 


о 
7 
= 5 зу 
[- 2А < 
— = 2. А, 
5 < р м о 
а в | 3 з 2 
о > 2. = 8] Ее 
83 с ® 3 ые 
9 9 кг © > 
МТ?2-10-4 10 85 400 300 50...1000 100 125 
МТ?2-10-5 10 85 500 300 50...1000 100 125 
МТ?2-10-6 10 85 600 300 50...1000 100 125 
МТ2-10-7 10 85 700 300 50...1000 100 125 
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Окончание табл. 12 


Электрические и временные параметры 


при Тп=25°С при Тп тах 
[> 
Е 
Ф 
Е - 
" в | Я 
; < ое 
о ы и |3 
160 5 5 0,24 23 
63...160 5 5 0,24 23 
160 5 5 0,24 23 
63...160 5 5 0,24 23 
160 5 5 0,24 23 
63...160 5 5 0,24 23 
160 5 5 0,24 23 
63...160 5 5 0,24 23 
160 5 5 0,24 23 
63...160 5 5 0,24 23 
160 5 5 0,24 23 


Таблица 13 


Электрические и временные параметры 


при Ти=25°С 


|" 
ь- ь 
м [=] [2 
ЕЯ: т ь 
5 ь Е 
> . о ^ я 
о о м а в. 
о „9 у > =) Е 
3 2 : > х 
[А ^ Ф 
5 с Е с 5 
51 г . 8 ы 
э 
5 
1,4 100 3,5 10 100 5 1,5 71а 
1,4 100 3,5 10 100 5 1,5 71а 
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Предельные значения параметров режима при Тл тах 


Тип 
прибора 


ос, удр› А При {и=10 мс, 


(Чизс/90 кр» В/мкс 
(410 с/9®) кр, А/мкс 


МТ?2-10-8 10 85 800 300 50...1000 100 125 
МТ2-10-9 10 85 900 300 50...1000 100 125 
МТ2-10-10 10 85 1000 300 50...1000 100 125 
МТ2-10-11 10 85 1100 300 50...1000 100 125 
МТ?2-10-12 10 85- 1200 300 50...1000 100 125 
МТ2-10-13 10 85 1300 300 50...1000 100 125 
МТ2-10-14 10 85 1400 300 50...1000 100 125 
МТ2-16-4 16 85 400 600 50...1000 100 125 
МТ2-1 6-5 16 85 500 600 50...1000 100 125 
МТ2-16-6 16 85 600 600 50...1000 100 125 
МТ2-16-7 16 85 700 600 50...1000 100 125 
МТ2-16-8 16 85 800 600 50...1000 100 125 
МТ2-16-9 16 85 900 600 50...1000 100 125 
МТ2-16-10 16 85 1000 600 50...1000 100 125 
МТ2-1 6-11 16 85 1100 600 50...1000 100 125 
МТ2-16-12 16 85 1200 600 50...1000 100 125 
МТ2-1 6-13 16 85 1300 600 50...1000 100 125 
МТ2-16-14 16 85 1400 600 50...1000 100 125 
МТ2-25-4 25 85 400 800 50...1000 100 125 
МТ?-25-5 25 85 500 800 50...1000 100 125 
МТ2-25-6 25 85 600 800 50...1000 100 125 
МТ2-25-7 25 85 700 800 50...1000 100 125 
МТ2-25-8 25 85 800 800 50...1000 100 125 
МТ2-25-9 25 85 900 800 50...1000 100 125 
МТ2-25-10 2 85 1000 800 50.. .1000 100 125 
МТ2-25-11 25 85 1100 800 50...1000 100 125 
МТ2-25-12 25 85 1200 800 50...1000 100 125 
МТ2-25-13 25 85 1300 800 50...1000 100 125 
МТ?2-25-14 25 85 1400 800 50.,.1000 100 125 
МТТ40-4 40 85 400 1200 50...1000 100 125 
МТТ40-5 40 85 500 1200 —50...1000 100 125 
МТТ40-6 40 85 600 1200 —50...1000 100 125 
МТТ40-7 40 85 700 1200 —50...1000 100 125 
МТТ40-8: 40 85 800 1200 50...1000 100 125 
МТТ40-9 40 85 900 1200 —50...1000 100 125 
МТТ40-10 40 85 1000 1200 —50...1000 100 125 
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Продолжение табл. 13 


Электрические и временные параметры 


при Тп=25°С 


Чертеж приложения 


(вкл, мкс 
‘выкл, МКС 


1,4 100 3,5 10 100 5 15 ` 71а 
1,4 100 3,5 10 100 5 1,5 71а 
1,4 100 3,5 10 100 5 1,5 71а 
1,4 100 3,5 10 100 5 1,5 71а 
1,4 100 3,5 10 100 5 1,5 71а 
1,4 100 3,5 10 100 5 1,5 71а 
1,4 100 3,5 10 100 5 1,5 71а 
1,45 100 3,5 10 100 5 0,9 71а 
1,45 100 3,5 10 100 5 0,9 71а 
1,45 100 3,5 10 100 5 0,9 71а 
1,45 100 3,5 10 100 5 0,9 71а 
1,45 100 3,5 10 100 5 0,9 71а 
1,45 100 3,5 10 100 5 0,9 71а 
1,45 100 3,5 10 100 5 0,9 71а 
1,45 100 3,5 10 100 5 0,9 71а 
1,45 100 3,5 10 100 5 0,9 71а 
1,45 100 3,5 10 100 5 0,9 71а 
1,45 100 3,5 10 100 5 0,9 71а 
1,4 100 3,5 10 100 5 0,6 71а 
1,4 100 3,5 10 100 5 0,6 71а 
1,4 100 3,5 10 100 5 0,6 71а 
1,4 100 3,5 - 10 100 5 0,6 71а 
1,4 100 3,5 10 100 5 0,6 71а 
1,4 100 3,5 10 100 5 0,6 71а 
1,4 100 3,5 10 100 5 0,6 71а 
1,4 100 3,5 10 100 5 0,6 71а 
1,4 100 3,5 10 100 5 0,6 71а 
1,4 100 3,5 10 100 5 0,6 71а 
1,4 100 35 ‹ 10 100 5 0,6 71а 
1,45 100 4 10 100 6 0,72 71а 
1,45 100 4 10 100 6 0,72 71а 
1,45 100 4 10 100 6 0,72 а 
1,45 100 4 10 100 6 0,2 71а 
1,45 100 4 10 100 6 0,72 а 
1,45 100 4 10 100 6 0,72 71а 
1,45 100 4 10 100 6 0,72 а 
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Предельные значения параметров режима при Ти тах 


о о 

Тип Е х 

прибора Ру < 

72 я 

з З 

з о 
МТТ40-11 40 85 1100 1200 50...1000 100 125 
МТТ40-12 40 85 1200 1200 50...1000 100 125 
МТТ40-13 40 85 1300 1200 50...1000 100 125 
МТТ40-14 40 85 1400 1200 50...1000 100 125 
МТТ63-4 63 85 400 1350 50...1000 100 125 
МТТ6 3-5 63 85 500 1350 50...1000 100 125 
МТТ63-6 63 85 600 1350 50...1000 100 25 
МТТ63-7 63 85 700 1350 50...1000 100 125 
МТТ63-8 63 85 800 1350 50...1000 100 125 
МТТ63-9 63 85 900 1350 50...1000 100 125 
МТТ63-10 63 85 1000 1350 50...1000 100 125 
МТТ63-11 63 85 1100 1350 50...1000 100 125 
МТТ63-12 63 85 1200 1350 —50...1000 100 125 
МТТ63-13 63 85 1300 1350 —50...1000 100 125 
МТТ63-14 63 85 1400 1350 50...1000 100 125 
МТТ80-4 80 85 400 1350 50...1000 100 125 
МТТ80-5 80 85 500 1350 50...1000 100 125 
МТТ80-6 80 85 600 1350 50...1000 100 125 
МТТ80-7 80 85 700 1350 50...1000 100 125 
МТТ80-8 80. 85 800 1350 50.,.1000 100 125 
МТТ80-9 80 85 900 1350 50...1000 100 125 
МТТ80-10 80 85 1000 1350 50...1000 100 125 
МТТ80-11 80 85 1100 1350 50...1000 100 125 
МТТ80-12 80 85 1200 1350 —50...1000 100 125 
МТТ80-13 80 85 1300 1350 50...1000 100 125 
МТТ80-14 80 85 1400 1350 50...1000 100 125 
МТТ100-4 100 85 400 2800 200. , .1000 40 125 
МТТ100-5 100 85 500 2800 —200.. .1000 40 125 
МТТ100-6 100 85 600 2800 —200.. .1000 40 125 
МТТ100-7 100 85 700 2800 200.. .1000 40 125 
МТТ100-8 100 85 800 2800 —200.. .1000 40 125 
МТТ1о0-9 100 85 900 2800 200... .1000 40 125 
МТГ100-10 100 85 1000 2800 200.. .1000 40 125 
МТТ!о0-11 100 85 1100 2800 200.. .1000 40 125 
МТТ100-12 100 85 1200 2800 200... .1000 40 125 
МТТ100-13 100 85 1300 2800 —200...1000 40 125 
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при Тп=25° С 


|у, ОТ? МА 


100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 


100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 


400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 


БРРРРРФБФЬРРР РРР РРАРЬРАРАРРРРАФЬЬЬ Оу, от, В 


Электрические и временные параметры 


при Тл тах 


1зс, и, обр, и, МА 


лжможюпммюмюммаолаоллм пллолалоллмлплалолаолололаолололмаоллмпалаласама<м 


Продолжение табл. 13 


Чертеж приложения 
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Предельные значения параметров режима при Тл шах 


о о 

Тип Е = 

прибора РУ < 

Е 2 

з З 

5 а 

г „$ 

З 5 
МТТ1о0-14 100 85 1400 2800 —200...1000 40 125 
МТТ1О00-15 100 85 1500 2800 200...1000 40 125 
МТТ100-16 100 85 1600 2800 —200...1000 40 125 
МТТ! 25-4 125 85 400 3000 200. ..1000 40 125 
МТТ! 25-5 125 85 500 3000 200...1000 40 125 
МТТ!25-6 125 85 600 3000 200...1000 40 125 
МТТ125-7 125 85 700 3000 —_200...1000 40 125 
МТТ!125-8 125 85 800 3000 200. . .1000 40 125 
МТТ125-9 125 85 900 3000 —200...1000 40 125 
МТТ125-10 125 85 1000 3000 200...1000 40 125 
МТТ125-11 125 85 1100 3000 —_200...1000 40 125 
МТТ125-12 125 85 1200 3000 200...1000 40 125 
МТТ! 25-13 125 85 1300 3000 —_200...1000 40 125 
МТТ125-14 125 85 1400 3000 —200...1000 40 125 
МТТ125-15 125 85 1500 3000 —200...1000 40 125 
МТТ!25-16 125 85 1600 3000 200.. .1000 40 125 
МТТ! 60-4 160 85 400 3300 —200...1000 40 125 
МТТ! 60-5 160 85 500 3300 —200...1000 40 125 
МТТ! 60-6 160 85 600 3300 200...1000 40 125 
МТТ! 60-7 160 85 700 3300 —200...1000 40 125 
МТТ! 60-8 160 85 800 3300 200. ..1000 40 125 
МТТ1 60-9 160 85 900 3300 200...1000 40 125 
МТТ 60-10 160 85 1000 3300 _200...1000 40 125 
МТТ! 60-11 160 85 1100 3300 200...1000 40 125 
МТТ! 60-12 160 85 1200 3300 200...1000 40 125 
МТТ! 60-13 160 85 1300 3300 200... .1000 40 125 
МТТ! 60-14 160 85 1400 3300 —200...1000 40 125 
МТТ! 60-15 160 85 1500 3300 200... .1000 40 125 
МТТ! 60-16 160 85 1600 3300 200...1000 40 125 
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3,14, с, ср тах 


х 
э 
о 
р 
х 
&. 
Е 
| 
5 
Ы 
> 


1,75 
1,75 
1,75 
1,25 
1,25 
1,25 
1,25 
1,25 
1,25 
1,25 
1,25 
1,25 
1,25 
1525 
1,25 
1,25 
1,75 
1,75 
1,75 
1,75 
1,75 
1,75 


1,75 
1,75 
1,75 
1,75 
1,75 
1,75 
1,75 


400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 


400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 


Окончание табл. 13 


Электрические и временные параметры 


БР РРР ТХФЬЬ 


10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 


10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 


[° 

Е 

Ф 

ь 

Е Е 

о Е 

у х 

Ё Е 

[24 я 

100 6 0,3 72а 
100 6 0,3 72а 
100 6 0,3 72а 
100 6 0,16 72а 
100 6 0.16 72а 
100 6 0,16 72а 
100 6 0,16 72а 
100 6 0,16 72а 
100 6 0,16 72а 
100 6 0,16 72а 
100 6 0,16 72а 
100 6 0,16 72а 
100 6 0,16 72а 
100 6 0,16 72а 
100 6 0,16 72а 
100 6 0,16 72а 
100 6 0,16 72а 
100 6 0,16 72а 
100 6 0,16 72а 
100 6 0,16 72а 
100 6 0,16 72а 
100 6 0,16 72а 
100 6 0,16 72а 
100 6 0,16 72а 
100 6 0,16 72а 
100 6 0,16 72а 
100 6 0,16 72а 
100 6 0,16 72а 
100 6 0,16 72а 
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Модули тиристорно-диодные 


Предельные значения параметров режима при Тп тах 


ы 

— Р. С 

Тип к ы р 

прибора = РУ = 

Е Е, : 
< р х о 
|| 
$ © мы ей Е 
м к ел Е 
МТД40-4 40 85 400 1000 50...1000 125 
МТД40-5 40 85 500 1000 50...1000 100 125 
МТД40-6 40 85 600 1000 50...1000 100 125 
МТД40-7 40 85 700 1000 50...1000 100 125 
МТД40-8 40 85 800 1000 50...1000 100 125 
МТД40-9 40 85 900 1000 50...1000 100 125 
МТД40-10 40 85 1000 1000 50...1000 100 125 
МТД40-11 40 85 1100 1000 50...1000 100 125 
МТД40-12 40 85 1200 1000 50...1000 100 125 
МТД40-13 40 85 1300 1000 50...1000 100 125 
МТД40-14 40 85 1400 1000 50.. .1000 100 125 
МТД63-4 63 85 400 1200 50...1000 100 125 
МТД63-5 63 85 500 1200 50...1000 100 125 
МТД6З-6 63 85 600 1200 50...1000 100 125 
МТДб3-7 63 85 700 1200 50...1000 100 125 
МТД6 3-8 63 85 800 1200 50...1000 100 125 
МТД63-9 63 85 900 1200 50...1000 100 125 
МТД6 3-10 63 85 1000 1200 50...1000 100 125 
МТД63-11 63 85 1100 1200 50. ..1000 100 125 
МТД6З-12 63 85 1200 1200 50...1000 100 125 
МТД6 3-13 63 85 1300 1200 50...1000 100 125 
МТД6 3-14 63 85 1400 1200 50...1000 100 125 
МТД80-4 80 85 400 1350 50...1000 100 125 
МТД80-5 80 85 500 1350 50...1000 100 125 
МТД80-6 80 85 600 1350 50...1000 100 125 
МТД80-7 80 85 700 1350 50...1000 100 125 
МТД80-8 80 85 800 1350 50.. .1000 100 125 
МТД80-9 80 85 900 1350 50...1000 100 125 
МТД80-10 80 85 1000 1350 50...1000 100 125 
МТД80-11 80 85 1100 1350 50...1000 100 125 
МТД80-12 80 85 1200 1350 50.. .1000 100 125 
МТД80-13 80 85 1300 1350 50...1000 100 125 
МТД80-14 80 85 1400 1350 50.. .1000 100 125 
МТД100-4 100 85 400 2800 —200.. .1000 40 125 
МТД100-5 100 85 500 2800 200.. .1000 40 125 
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Таблица 14 


Электрические и временные параметры 


при Тп / 25°С 


| 
ы Е 
ь 
в а у а 
а Е ы Е . > 
Е : 5 5 : : 
о > Е: |: — 
№) = — + +5 а 
1,45 100 4 10 100 6 0,72 716 
1,45 100 4 10 100 6 0,72 716 
1,45 100 4 10 100 6 0,72 716 
1,45 100 4 10 100 6 0,72 716 
1,45 100 4 10 100 6 0,72 716 
1,45 100 4 10 100 6 0,72 716 
1,45 100 4 10 100 6 0,72 716 
1,45 100 4 10 100 6 0,72 716 
1,45 100 4 10 100 6 0,72 716 
1,45 100 4 10 100 6 0,72 716 
1,45 100 4 10 100 6 0,72 716 
1,55 100 4 10 100 6 0,44 716 
1,55 100 4 10 100 6 0,44 716 
1,55 100 4 10 100 6 0,44 716 
1,55 100 4 10 100 6 0,44 716 
1,55 100 4 10 100 6 0,44 716 
1,55 100 4 10 100 6 0,44 716 
1,55 100 4 10 100 6 0,44 716 
1,55 100 4 10 100 6 0,44 716 
1,55 100 4 10 100 6 0,44 716 
1,55 100 4 10 100 6 0,44 716 
1,55 100 4 10 100 6 0,44 716 
1,5 100 4 10 100 6 0,36 716 
1,5 100 4 10 100 6 0,36 716 
1,5 100 4 10 100 6 0,36 716 
1,5 100 4 10 100 6 0,36 716 
1,5 100 4 10 100 6 0,36 716 
1,5 100 4 10 100 6 0,36 716 
1,5 100 4 10 100 6 0,36 716 
1,5 100 4 10 100 6 0,36 716 
1,5 100 4 10 100 6 0,36 716 
1,5 100 4 10 100 6 0,36 716 
1,5 100 4 10 100 6 0,36 716 
1,75. 400 4 10 100 6 0,3 726 
1,75 400 4 10 100 6 0,3 726 


191 


Предельные значения параметров.режима при Тп тах 


ы 
= 
Тип и х у 
прибора ы 2 2 
-- |.) < 
Е д, - 
< р м 
- З 5 
1 |5 
зо 2 ый 
= > > 
МТД100-6 100 85 600 2800 —200.. .1000 40 125 
мТд100-7 100 85 700 2800 200...1000 40 125 
МТД100-8 100 85- 800 2800 200...1000 40 125 
МТД100-9 100 85 900 2800 200... .1000 40 125 
МТД100-10 100 85 1000 2800 —200.. .1000 40 125 
МТдД100-11 100 85 1100 — 2800 200...1000 40 125 
МТД100-12 100 85 1200 — 2800 200...1000 40 125 
МТД100-13 100 85 1300 2800 —200.. .1000 40 125 
МТД100-14 100 85 1400 2800 200...1000 40 125 
МТдД!100-15 100 85 1500 — 2800 200...1000 40 125 
МТД100-16 100 85 1600 2800 200.. .1000 40 125 
МТД125-4 125 85 400 3000 —_200...1000 40 125 
МТД125-5 125 85 500 3000 200. ..1000 40 125 
МТД1 25-6 125 85 600 3000 —200...1000 40 125 
МТД125-7 125 85 700 3000 —200...1000 40 125 
МТД!25-8 125 85 800 3000 200...1000 40 125 
МТД125-9 125 85 900 3000 —200...1000 40 125 
МТД125-10 125 85 1000 3000 —_200...1000 40 125 
МТД!25-11 125 85 1100 — 3000 200...1000 40 125 
МТД!25-12 125 85 1200 — 3000 200...1000 40 125 
МТД125-13 125 85 1300 3000 200. ..1000 40 125 
МТД! 25-14 125 85 1400 — 3000 200...1000 40 125 
МТД! 25-15 125 85 1500 — 3000 200...1000 40 125 
МТД1 25-16 125 85 1600 — 3000 200...1000 40 125 
МТД! 60-4 160 85 400 3300 200...1000 40 125 
МТД! 60-5 160 85 500 3300 200...1000 — 40 125 
МТД1 60-6 160 85 600 3300 —200...1000 40 125 
МТД! 60-7 160 85 700 3300 200...1000 40 125 
МТД! 60-8 160 85 800 3300 200...1000 — 40 125 
МТД! 60-9 160 85 900 3300 200...1000 40 . 125 
МТД! 60-10 160 85 1000 — 3300 200...1000 40 125 
МТД! 60-11 160 85 1100 — 3300 200...1000 40 125 
МТДИ 60-12 160 85 1200 3300 —200.. .1000 40 125 
МТД! 60-13 160 85 1300 — 3300 200...1000 40 125 
МТД! 60-14 160 85 1400 — 3300 200...1000 40 125 
МТД! 60-15 160 85 1500 — 3300 200...1000 40 125 
МТД! 60-16 160 85 1600 — 3300 200...1000 40 125 
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Окончание табл. 14 


Электрические и временные параметры 


[9 

ы Е 

> х 

т я ы 

Е Е В 

Е : -? х 

Е г Е : 

5 ‚Я и. 5 
1,75 400 4 10 100 6 03 726 
1,75 400 4 10 100 6 оз 726 
1,75 400 4 10 100 6 03 726 
1.75 400 4 10 100 6 03 — 726 
1,75 400 4 10 100 6 оз 726 
1,75 400 4 10 100 6 03 — 726 
1,75 400 4 10 100 6 03 — 726 
1,75 400 4 10 100 6 03 — 726 
1,75 400 4 10 100 6 03 — 726 
1,75 400 4 10 100 6 03 726 
1,75 400 4 10 100 6 03 726 
1,25 400 4 10 100 6 0,16 — 726 
1,25 400 4 10 100 6 0,16 — 726 
1,25 400 4 10 100 6 016 — 726 
1,25 400 4 10 100 6 016 — 726 
1,25 400 4 10 100 6 016 — 1726 
1,25 400 4 10 100 6 016 — 726 
1,25 400 4 10 100 6 0,16 — 1726 
1,25 400 4 10 100 6 0,16 — 726 
1.25 400 4 10 100 6 016 — 726 
1,25 400 4 10 100 6 016 — 726 
1,25 400 4 10 100 6 016 — 726 
1,25 400 4 10 100 6 0,16 — 726 
1,25 400 4 10 100 6 016 — 726 
1,75 400 4 10 100 6 016 — 1726 
1,75 400 4 10 100 6 0,16 — 726 
1,75 400 4 10 100 6 0,16 — 726 
1,75 400 4 10 100 6 0,16 — 726 
1,75 400 4 10 100 6 0,16 — 726 
1,75 400 4 10 100 6 0,16 — 1726 
1,75 400 4 10 100 6 0,16 — 1726 
1,75 400 4 10 100 6 0,16 — 1726 
1,75 400 4 10 100 6 0,16 — 1726 
1,75 400 4 10 100 6 0,16 — 726 
1,75 400 4 10 100 6 0,16 — 726 
1,75 400 4 10 100 6 0,16 — 1726 
1,75 400 4 10 100 6 0,16 — 726 
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Модули диодно-тиристорные 


Предельные значения параметров режима при Тп тах 


Тип 
прибора 


МДТ2-10-4 
МДТ2-10-5 
МДТ?2-10-6 
МДТ2-10-7 
МДТ2-10-8 
МДТ2-10-9 
МДТ2-10-10 
МДТ?2-10-11 
МДТ2-10-12 
МДТ2-10-13 
МДТ2-10-14 
МДТ2-16-4 
МДТ2-16-5 
МДТ2-16-6 
МДТ2-16-7 
МДТ2-16-8 
МДТ2-16-9 
МДТ2-16-10 
МДТ2-16-11 
МДТ2-1 6-12 
МДТ2-1 6-13 
МДТ2-1 6-14 
МДТ2-25-4 
МДТ2-25-5 
МДТ2-25-6 
МДТ2-25-7 
МДТ2-25-8 
МДТ2-25-9 
МДТ2-25-10 
МДТ2-25-11 
МДТ2-25-12 
МДТ2-25-13 
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(Чизс/46) кр, В/мкс 


50. . .1000 
50. ..1000 
50. . .1000 
50. . .1000 
50. . .1000 
50. . .1000 
50...1000 
50. ..1000 
50...1000 
50...1000 
50. . .1000 
50...1000 
50. . .1000 
50. ..1000 
50...1000 
50. . .1000 
50. . .1000 
50. . .1000 
50...1000 
50. . .1000 
50. ..1000 
50. . .1000 
50. .,1000 
50. . .1000 
50...1000 
50. ..1000 
50. . .1000 
50...1000 
50. ..1000 
50. . .1000 
50. . .1000 
50. ..1000 


(Ч1юс/9®) кр, А/мкс 


Таблица 15 


Электрические и временные параметры 
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Предельные значения параметров режима при Тип тах 


о [2 
Тип = у 
прибора Ру > 
РВ Е 
45 м ”- 
= „.Ф Е 
З 5 ЕЕ 
МДТ2-25-14 25 85 1400 800 50...1000 100 125 
МДТ40-4 40 85 400 1000 50...1000 100 125 
МДТ40-5 40 85 500 1000 50...1000 100 125 
МДТ40-6 40 85 600 1000 50. . .1000 100 125 
МДТА40-7 40 85 700 1000 50...1000 100 125 
МДТ40-8 40 85 800 1000 50. . .1000 100 125 
МДТ40-9 40 85 900 1000 50.. .1000 100 125 
МДТ40-10 40 85 1000 1000 50.. .1000 100 125 
МДТ40-11 40 85 1100 1000 50...1000 100 125 
МДТ40-12 40 85 1200 1000 50.. .1000 100 125 
МДТ40-13 40 85 1300 1000 50... .1000 100 125 
МДТА4о-14 40 85 1400 1000 50...1000 100 125 
МДТ63-4 63 85 400 1200 —50.. .1000 100 125 
МДТ63-5 63 85 500 1200 —50.. .1000 100 125 
МДТ63-6 63 85 600 1200 —50.. .1000 100 125 
МДТ63-7 63 85 700 1200 50.. .1000 100 125 
МДТ63-8 63 85 800 1200 50.. .1000 100 125 
МДТ63-9 63 85 900 1200 50.. .1000 100 125 
МДТ63-10 63 85 1000 1200 50...1000 100 125 
МДТ63-11 63 85 1100 1200 50.. .1000 100 125 
МДТ63-12 63 85 1200 1200 50.. .1000 100 125 
МДТ63-13 63 85 1300 1200 50...1000 100 125 
МДТ63-14 63 85 1400 1200 50...1000 100 125 
МДТ80-4 80 85 400 1350 50...1000 100 125 
МДТ80-5 80 85 500 1350 50.. .1000 100 125 
МДТ80-6 80 85 600 1350 50.. .1000 100 125 
МДТ80-7 80 85 700 1350 50.. .1000 100 125 
МДТ&80-8 80 85 800 1350 50...1000 100 125 
МДТ80-9 80 85 1000 1350 50.. .1000 100 125 
МДТ80-10 80 85 1100 1350 50.. .1000 100 125 
МДТ80-11 80 85 1100 1350 50...1000 100 125 
МДТ80-12 80 85 1200 1350 50...1000 100 125 
МДТ80-13 80 85 1300 1350 50...1000 100 125 
МДТ80-14 80 85 1400 1350 50...1000 100 125 
МДТ100-4 100 85 400 2800 200. . .1000 40 125 
МДТ1о00-5 100 85 500 2800 —200.. .1000 40 125 
МДТ100-6 100 85 600 2800 —200.. .1000 40 125 
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Продолжение табл. 15 


Электрические и временные параметры 


[5 

> 

= 

Ф 

х 

о 

Е 

я 

5. 

= 

х 

5. 

Ф 

5 
1,4 100 3,5 10 100 5 0,6 71 в 
1,45 100 4 10 100 6 0,72 71в 
1,45 100 4 10 100 6 0,72 71в 
1,45 100 4 10 100 6 0,72 71в 
1,45 100 4 10 100 6 0,72 71в 
1,45 100 4 10 100 6 0,72 71в 
1,45 100 4 10 100 6 0,72 71в 
1,45 100 4 10 100 6 0,72 71в 
1,45 100 4 10 100 6 0,72 71в 
1,45 100 4 10 100 6 0,72 71в 
1,45 100 4 10 100 6 0,72 71в 
1,45 100 4 10 100 6 0,72 71в 
1,55 100 4 10 100 6 0,44 71в 
1,55 100 4 10 100 6 0,44 71в 
1,55 100 4 10 100 6 0,44 71в 
1,55 100 4 10 100 6 0,44 71в 
1,55 100 4 10 100 6 0,44 71в 
1,55 100 4 10 100 6 0,44 71в 
1,55 100 4 10 100 6 0,44 71в 
1,55 100 4 10 100 6 0,44 71в 
1,55 100 4 10 100 6 0,44 71в 
1,55 100 4 10 100 6 0,44 71в 
1,55 100 4 10 100 6 0,44 71в 
1,5 100 4 10 100 6 0,36 71в 
1,5 100 4 10 100 6 0,36 71в 
1,5 100 4 10 100 6 0,36 71в 
1,5 100 4 10 100 6 0,36 71в 
1,5 100 4 10 100 6 0,36 71в 
1,5 100 4 10 100 6 0,36 71в 
1,5 100 4 10 100 6 0,36 71в 
1,5 100 4 10 100 6 0,36 71в 
1,5 100 4 10 100 6 0,36 71в 
1,5 100 4 10 100 6 0,36 71в 
5 100 4 10 100 6 0,36 71в 
1,75 400 4 10 100 6 0,3 72в 
1,75 400 4 10 100 6 0,3 72в 
1,75 400 4 10 100 6 0,3 72в 
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Предельные значения параметров режима при Тл тах 


$ 

> 5 ь 

Тип в ы у 

прибора — Ру < 

Е 5, а 

< р р 

м | = |3 

9 2 хр 

и = > > 
МДТ100-7 100 85 700 2800 200...1000 40 125 
МДТ100-8 100 85 800 2800 —200...1000 40 125 
мдт!00-9 100 85 900 2800 —200...1000 40 125 
мдт!00-10 100 85 1000 2800 200. ..1000 40 125 
МДТ100-11 100 85 1100 2800 —200.. .1000 40 125 
МДТ100-12 100 85 1200 2800 200...1000 40 125 
МДТ100-13 100 85 1300 2800 200... .1000 40 125 
МДТ100-14 100 85 1400 2800 —_200.. .1000 40 125 
МДТ100-15 100 85 1500 2800 200.. .1000 40 125 
МДТ100-16 100 85 1600 2800 200...1000 40 125 
МДТ!25-4 125 85 400 3000 200...1000 40 125 
МДТ125-5 125 85 500 3000 —200...1000 40 125 
МДТ125-6 125 85 600 3000 —_200...1000 40 125 
МДТ125-7 125 85 700 3000 200...1000 40 125 
МДТ! 25-8 125 85 800 3000 200...1000 40 125 
МДТ!25-9 125 85 900 300С 200. . .1000 40 125 
МДТ125-10 125 85 1000 3000 200. ..1000 40 125 
МДТ125-11 125 85 1100 3000 —200...1000 40 125 
МДТ!25-12 125 85 1200 3000 —200.. .1000 40 125 
МДТ!25-13 125 85 1300 3000 —200.. .1000 40 125 
МДТ! 25-14 125 85 1400 3000 —200...1000 40 125 
МДТ!25-15 125 85 1500 3000 200...1000 40 125 
МДТ!25-16 125 85 1600 3000 —_200...1000 40 125 
МДТ! 60-4 160 85 400 3300 200... .1000 40 125 
МДТ! 60-5 160 85 500 3300 200... .1000 40 125 
МДТ! 60-6 150 85 600 3300 —200.. .1000 40 125 
МДТ! 60-7 160 85 700 3300 200...1000 40 125 
МДТ! 60-8 160 85 800 3300 200...1000 40 125 
МДТ! 60-9 160 85 900 3300 —200...1000 40 125 
МДТ! 60-10 160 85 1000 3300 —200...1000 40 125 
МДТ! 60-11 160 85 1100 3300 —200...1000 40 125 
МДТ! 60-12 160 85 1200 3300 200... .1000 40 125 
МДТ1 60-13 160 85 1300 3300 200... .1000 40 125 
МДТ! 60-14 160 85 1400 3300 200... .1000 40 125 
МДТ! 60-15 160 85 1500 3300 200. . .1000 40 125 
МДТ1 60-16 160 85 1600 3300 200... .1000 40 125 
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Электрические и временные параметры 


при Тн=25°С при Тп тах 
И 
я 
-- ; 
а Я С 
о о ы 
-: < о ы 5. 
в 7 = ы - к 
Я + А = ы Е -. 
с о ы 5 [ г 
= > = Е ‚ 9 
1,75 400 4 10 100 6 
1,75 400 4 10 100 6 
1,75 400 4 10 100 6 
1,75 400 4 10 100 6 
1,75 400 4 10 100 6 
1,75 400 4 10 100 6 
1,75 400 4 10 100 6 
1,75 400 4 10 100 6 
1,75 400 4 10 100 6 
1,75 400 4 10 100 6 
1,25 400 4 10 100 6 
1,25 400 4 10 100 6 
1,25 400 4 10 100 6 
1,25 400 4 ТИ 100 6 
1,25 400 4 10 100 6 
1,25 400 4 10 100 6 
1,25 400 4 10 100 6 
1,25 400 4 10 100 6 
1,25 400 4 10 100 6 
1,25 400 4 10 100 6 
1,25 400 4 10 100 6 
1,25 400 4 10 100 6 
1,25 400 4 10 100 6 
1,75 400 4 10 100 6 
1,75 400 4 10 100 6 
1,75 400 4 10 100 6 
1,75 400 4 10 100 6 
1,75 400 4 10 100 6 
1,75 400 4 10 100 6 
1,75 400 4 10 100 6 
1,75 400 4 10 100 6 
1,75 400 4 10 100 6 
1,75 400 4 10 100 6 
1,75 400 4 10 100 6 
1,75 400 4 10 100 6 
1,75 400 4 10 100 6 


Окончание табл. 15 


'Втп-к, ’С/Вт 


Чертеж приложения 


72в 
72в 
72в 
72в 
72в 
72в 
72в 
72в 
72в 
72в 
72в 
72в 
72в 
72в 
72в 
72в 
72в 
72в 
72в 
72в 
72в 
72в 
72в 
72в 
72в 
72в 
72в 
72в 
72в 
72в 
72в 
72в 
72в 
72в 
72в 
72в 
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Модули оптотиристорные 


Предельные значения параметров режима при Тл тах 


о о 

Тип ы Е 

прибора д < 

# Я 

з З 

Э — 
МТО2-10-4 10 70 400 300 20...100 100 110 
МТО?-10-5 10 70 500 300 20...100 100 110 
МТО?-10-6 . 10 70 600 300 20., .100 100 110 
МТО2-10-7 10 70 700 300 20...100 100 110 
МТО2-10-8 10 70 800 300 20...100 100 110 
МТО2-10-9 10 70 900 300 20...100 100 110 
МТО2-10-10 10 70 1000 300 20...100 100 110 
МТО2-10-11 10 70 1100 300 20...100 100 110 
МТО?-10-12 10 70 1200 300 20...100 100 110 
МТО2-1 6-4 16 70 400 600 20...100 100 110 
МТО2?-1 6-5 16 70 500 600 20...100 100 110 
МТО?-16-6 16 70 600 600 20...100 100 110 
МТО2-16-7 16 70 700 600 20...100 100 110 
МТО?2-1 6-8 16 70 800 600 20...100 100 110 
МТО?-16-9 16 70 900 600 20...100 100 110 
МТО?-16-10 16 70 1000 600 20...100 100 110 
МТО?-1 6-11 16 70 1100 600 20...100 100 110 
МТО?-1 6-12 16 70 1200° 600 20...100 100 110 
МТО2-25-4 25 85 400 800 20...100 100 110 
МТО2-25-5 25 85 500 800 20...100 100 110 
МТО?-25-6 25 85 600 800 20...100 100 110 
МТО?-25-7 25 85 700 800 20...100 100 110 
МТО2-25-8 25 85 800 800 20...100 100 110 
МТО2-25-9 25 85 900 800 20...100 100 110 
МТО?-25-10 25 85 1000 800 20...100 100 110 
МТО2-25-11 25 85 1100 800 20...100 100 110 
МТО2-25-12 25 85 1200 800 20...100 100 110 
МТОТО40-4 40 70 400 1200 —20...100 100 110 
МТОТО40-5 40 70 500 1200 —20...100 100 110 
МТОТО40-6 40 70 600 1200 — 20...100 100 110 
МТОТО40-7 40 70 700 1200 —20...100 100 110 
МТОТО40-8 40 70 800 1200 —20...100 100 110 
МТОТО40-9 40 70 900 1200 20...100 100 110 
МТОТО40-10 40 70 1000 1200 —20...100 100 110 
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при Тп=25°С 


Электрические и временные параметры 


при Тп тах 


‘выкл; Мкс 


— 
> 
{= 

мк лм бо ооо о оо оо ооо ооъо,ооооооооооо чт 


Таблица 16 


| Втп-к, ы С/Вт 


1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 

0,72 

0,72 

0,72 

0,72 


0,72 
0,72 
0,72 


Чертеж приложения 


71г 
71г 
71г 
71г 
71г 
71г 
71г 
71г 
71г 
71г 
71г 
71г 
71г 
71г 
71г 
71г 
71г 
71г 
71г 
71г 
71г 
71г 
71г 
71г 
71г 
71г 
71г 
71г 
71г 
71г 
71г 


71г 
71г 
71г 
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Предельные значения параметров режима при Тп тах 


С 
> 
> ы А 
Тип Н К) 
прибора з & Н 
Е я < 
|= г. а. 
< „м У © 
Бе 3 а °. 
ни `5 5 Ё 
88 || 
МТОТО40-11 40 70 1100 1200 РО 110 
МТОТО40-12 40 70 1200 1200 О 110 
МТОТО63-4 63 70 400 1350 20:2. 110 
МТОТО63-5 63 70 500 1350 20... 110 
МТОТО63-6 63 70 600 1350 20... 110 
МТОТО63-7 63 70 700 1350 20.. 110 
МТОТО63-8 63 70 800 1.350 20... 110 
МТОТО63-9 63 70 900 1350 20... 110 
МТОТО63-10 63 70 1000 1350 20... 110 
МТОТО63-11 63 70 1100 1350 205% 110 
МТОТО63-12 63 70 1200 1350 20... 110 
МТОТО80-4 80 70 400 1350 20..: 110 
МТОТО80-5 80 70 500 1350 20... 110 
МТОТО80-6 80 70 600 1350 20... 110 
МТОТО80-7 80 70 700 1350 20.. 110 
МТОТО80-8 80 70 800 1350 20... 110 
МТОТО80-9 80 70 900 1350 20.. 110 
МТОТО80-10 80 70 1000 1350 20... 110 
МТОТО80-11 80 70 1100 1350 20... 110 
МТОТО80-12 80 70 1200 1350 20... 110 
МТОТО1о00-4 100 70 400 20090 20.. 110 
МТОТО100-5 100 70 500 2000 20... 110 
МТОТО100-6 100 70 600 2000 20:5: 110 
МТОТО100-7 100 70 700 2000 20: 110 
МТОТО100-8 100 70 800 2000 20 ь 110 
МТОТО1о00-9 100 70 900 2000 20... 110 
МТОТО100-10 100 70 1000 2000 20... 110 


МТОТО100-11 100 70 1100 2000 20... 110 
МТОТО100-12 100 70 1200 2000 20... 110 
МТОТО1 25-4 125 70 400 2500 20. 110 
МТОТО125-5 125 70 500 2500 20... 110 
МТОТО125-6 125 70 600 2500 20:5. 110 
МТОТО1 25-7 125 70 700 2500 20... 110 
МТОТО125-8 125 70 800 2500 20... 110 
МТОТО125-9 125 70 900 2500 20... 110 
МТОТО125-10 125 70 1000 2500 20... 110 


МТОТО1 25-11 125 70 1100 2500 20... 110 


202 


Продолжение табл. 16 


Электрические и временные параметры 


[° 9 
Е 
Ф 
х 
: | 
($) 

5 = ; 2 2 ` х 
6 5 Е 5 я о Е 
я ^ м 5. м] |5 Ф 

> = . о ‚Я = ы 

80 2,5 10 20 100 6 0,72 71г 

80 25 10 20 100 6 0,72 71г 

80 2,5 10 20 100 6 0,44 71г 

80 2,5 10 20 100 6 0,44 71г 

80 2,5 10 20 100 6 0,44 71г 

80 2,5 10 20 100 6 0,44 71г 

80 2,5 10 20 100 6 0,44 71г 

80 2,5 10 20 100 6 0,44 71г 

80 2,5 10 20 100 6 0,44 71г 

80 2,5 10 . 20 100 6 0,44 71г 

88 025 10 20 100 6 044 7 

80 2,5 10 20 100 6 0,36 71г 

80 2,5 10 20 100 6 0,36 71г 

88 25 10 20 100 6 0,536 7 

80 2,5 10 20 100 6 0,36 71г 

80 2.5 10 20 100 6 0,36 71г 

80 2,5 10 20 100 6 0,36 71г 

80 2,5 10 20 100 6 0,36 71г 

. 80 2,5 10 20 100 6 0,36 71г 

88 25 10 20 100 6 036 7 

806 25 6 03 73 

80 2,5 6 0,3 73 

80 2,5 6 0,3 73 

80 2,5 6 0,3 73 

80 2,5 6 0,3 73 

80 2,5 6 0,3 73 

806 25 6 03 — 73 

88 25 6 03 73 

80 2,5 6 0,3 73 

80 25 6 0,25 73 

80 2,5 6 0,25 73 

80 2,5 6 0,25 73 

80 2,5 6 0,25 73 

80 2,5 6 0,25 73 

80 2,5 6 0,25 73 

80 2,5 6 0,25 73 

80 2.5 6 0,25 73 
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Предельные значения параметров режима при Тп тах 


Тип 
прибора 


Ос, п Ообр, п, В 
(Чизс/90) кр› В/мкс 
(Ч1юс/9%) кр, А/мкс 


Тп тах, °С 


МТОТО125-12 125 70 1200 2500 20...100 70 110 
МТОТО1 60-4 160 70 400 3200 20...100 70 110 
МТОТО1 60-5 160 70 500 3200 20...100 70 110 
МТОТО!1 60-6 160 70 600 3200 20...100 70 110 
МТОТО1 60-7 160 70 700 3200 20...100 70 110 
МТОТО!1 60-8 160 70 800 3200 20.,.100 70 110 
МТОТО!1 60-9 160 70 900 3200 20...100 70 110 
МТОТО1 60-10 160 70 1000 3200 20...100 70 110 
МТОТО1 60-11 160 70 1100 3200 20...100 70 110 
МТОТО!1 60-12 160 70 1200 3200 20...100 70 110 


Модули оптотиристорно-диодные 


Предельные значения параметров режима при Тл тах 


9 
р 
> 
п. я У 
Тип = Е Е 
+ 
прибора х д = 
= [= а. ^ 
< х 7 © 
: ре 5 о 
=) и = 5 
ЕСН 5 — З 
| 
ег > — = 


—— 


МТОД40-4 40 70 400 1000 20.,.100 100 110 
МТОД40-5 40 70 500 1000 20...100 100 110 
МТОДА40-6 40 70 600 1000 20...100 100 110 
МТОД40-7 40 70 700 1000 20...100 100 110 
МТОД40-8 40 70 800 1000 20...100 100 110 
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Окончание табл. 16 


Электрические и временные параметры 


при Ти=25°С 


Чертеж приложения 


вкл, МКС 
выкл’ МКС 


1,75 80 6 0,25 73 
1,75 80 6 0,2 72г 
1,75 80 2,5 6 0,2 72г 
1,75 80 2,5 6 0,2 72г 
1,75 80 2,5 6 0,2 72г 
1,75 80 2,5 6 0,2 72г 
1,75 80 2,5 6 0,2 72г 
1,75 80 2,5 6 0,2 72г 
1,75 80 2.5 6 0,2 72г 
1,75 80 2 6 0,2 72г 
Таблица 17 
Электрические и временные параметры 
при Ти=25°С при Тп тах 


| 

я 

р 

р. 

© 

|= 

з Ё 

у 2 > Е 

_ ; Е ь 

> | 

192 ы 

10 20 100 6 0,72 71д 

10 20 100 6 0,72 71д 

10 20 100 6 0,72 71д 

1,45 80 2,5 10 20 100 6 0,72 71д 
1,45 80 2,5 10 20 100 6 0,72 71д 
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Тип 
прибора 


МТОД40-9 
МТОД40-10 
МТОД40-11 
МТОД40-12 
МТОД63-4 
МТОД63-5 
МТОД63-6 
МТОД63-7 
МТОД63-8 
МТОД63-9 
МТОД63-10 
МТОД63-11 
МТОД63-12 
МТОД80-4 
МТОД80-5 
МТОД80-6 
МТОД80-7 
МТОД80-8 
МТОД80-9 
МТОД80-10 
МТОД80-11 
МТОД80-12 
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Предельные значения параметров режима при Тп тах 


900 
1000 
1100 
1200 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
1100 
1200 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
1100 
1200 


\% бр =0 


1000 
1000 
1000 
1000 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1350 
1350 
1350 
1350 
1350 
1350 
1350 
1350 
1350 


(4изс/90) кр» В/мкс 


..100 
..100 


. 100 ` 


..100 
. .100 
..100 
..100 
..100 
..100 
..100 
..100 


...100 
...100 


. .100 
..100 
..100 
..100 
. .100 
..100 
. .100 
..100 
‚ .100 


о 
Н 
< 

5. 
м 

з 

— 
о 
= 

М> 

= 


100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 


Окончание табл. 17 


Электрические и временные параметры 


[: 
к 
= 
х 
< 
2 
8 
= 
х 
4 
5. 
Ф 

= 

1,45 2,5 10 20 100 6 0,72 71д 

1,45 2,5 10 20 100 6 0,72 71д 

1,45 2,5 10 20 100 6 0,72 71д 

1,45 2,5 10 20 100 6 0,72 71д 

1,55 2,5 10 20 100 6 0,44 71д 

1,55 2,5 10 20 100 6 0,44 71д 

1,55 2,5 10 20 100 6 0,44 71д 

1,55 2,5 10 20 100 6 0,44 71д 

1,55 2,5 10 20 100 6 0,44 71д 

э5 2,5 10 20 100 6 0,44 71д 

1,55 2,5 10 20 100 6 0,44 71д 

1,55 2,5 10 20 100 6 0,44 71д 

1,55 2,5 10 20 100 6 0,44 71д 

1,5 2,5 10 20 100 6 0,36 71д 
1,5 2,5 10 20 100 6 0,36 71д 
1,5 2,5 10 20 100 6 0,36 71д 
1,5 2,5 10 20 100 6 0,36 71 
1,5 2,5 10 20 100 6 0,36 71д 
1,5 2,5 10 20 100 6 0,36 71д 
1,5 2,5 10 20 100 6 0,36 71д 
1,5 2,5 10 20 100 6 0,36 71д 
1,5 2,5 10 20 100 6 0,36 71д 
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Модули диодно-оптотиристорные 


Предельные значения параметров режима при Тл тах 


Тип 
прибора 


(Чизс/90) кр» В/мкс 
(Ч1юс/40 кр› А/мкс 


МДТО?-10-4 20...100 100 110 
МДТО?-10-5 20...100 100 110 
МДТО?-10-6 20...100 100 110 
МДТО?-10-7 20...100 100 110 
МДТО?-10-8 20.'. .100 100 110 
МДТО?-10-9 20...100 100 110 


МДТО?-10-10 10 70 1000 300 20...00 — 100 110 
МДТО2-10-11 10 70 1100 300 20...100 — 100 110 
МДТО2-10-12 10 — 70 1200 300  20...100 1100 110 


МДТО?2-1 6-4 16 70 400 600 20...100 100 110 
МДТО?-16-5 16 70 500 600 20...100 100 110 
МДТО?-1 6-6 16 70 600 600 20.. .100 1006 110 
МДТО?-16-7 16 70 700 600 20...100 100 110 
МДТО?-16-8 16 70 800 600 20. ,.100 100 110 
МДТО?-16-9 16 70 900 600 20...100 100 110 


МДТО?-16-10 16 70 1000 600 20...100 100 110 
МДТО?-1 6-11 16 70 1100 600 20...100 100 110 
МДТО?-1 6-12 16 70 1200 600 20...100 100 110 


МДТО2-25-4 25 85 400 800 20...100 100 110 
МДТО?-25-5 25 85 500 800 20...100 100 110 
МДТО?-25-6 25 85 600 800 20.. .100 100 110 
МДТО?-25-1 25 85 700 800 20...100 100 110 
МДТО?-25-8 25 85 800 800 20..,100 100 110 
МДТО?-25-9 25 85 900 800 20...100 100 110 
МДТО?-25-10 25 85 1000 800 20.. .100 100 110 


МДТО?-25-11 25 85 1100 800 20...100 100 110 
МДТО?-25-12 25 85 1200 800 20...100 100 110 


МДТО-40-4 40 70 400 1000 20.,.100 100 110 
МДТО-40-5 40 70 500 1000 20...100 100 110 
МДТО-40-6 40 70 600 1000 20...100 100 110 
МДТО -40-7 40 70 700 1000 20...100 100 110 
МДТО40-8 40 70 800 1000 20..'.100 100 110 
МДТо40-9 40. 70 900 1000 20...100 100 110 
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Оос, и, В при юс, и 


Таблица 18 


Электрические и временные параметры 


при Тп=25°С при Тп тах 

|°- 

ы 

ИЕ И-М 

е 5 |: о Е 

- Ё : $ р. 

= - Е: н 

Е Е 5 Е о 

$) + ЧС. | = 
20 100 5 1,5 71е 
20 100 5 1,5 71е 
20 100 5 1,5 71е 
88 2,5 10 20 100 5 1,5 71е 
88 2,5 10 20 100 5 1,5 71е 
88 2,5 10 20 100 5 1,5 71е 
88 2,5 10 20 100 5 1,5 71е 
88 2,5 10 20 100 5 1,5 71е 
88 2,5 10 20 100 5 1,5 71е 
88 2,5 10 20 100 5 0,9 71е 
88 2,5 10 20 100 5 0,9 71е 
88 2,5 10 20 100 5 0,9 71е 
88 2,5 10 20 100 5 0,9 71е 
88 2,5 10 20 100 5 0,9 71е 
88 2,5 10 20 100 5 0,9 71е 
88 2,5 10 20 100 5 0,9 71е 
88 2,5 10 20 100 5 0,9 71е 
88 2,5 10 20 100 5 0,9 71е 
88 2,5 10 20 100 5 0,4 71е 
88 2,5 10 20 100 5 0,4 71е 
88 2,5 10 20 100 5 0,4 71е 
88 2,5 10 20 100 5 0,4 71е 
88 2,5 10 20 100 5 0,4 71е 
88 2,5 10 20 100 5 0,4 71е 
88 2,5 10 20 100 5 0,4 71е 
88 2,5 10 20 100 5 0,4 71е 
88 2,5 10 20 100 5 0,4 71е 
80 2,5 10 20 100 6 0,72 71е 
80 2,5 10 20 100 6 0,72 71е 
80 2,5 10 20 100 6 0,72 71е 
80 2,5 10 20 100 6 0,72 71е 
80 2,5 10 20 100 6 0,72 71е 
80 2,5 10 20° 100 6 0,72 71е 


Предельные значения параметров режима при Тп тах 


[33 

2 

© 

Й > о 

К. ы Е 

-. Г: < 

Е А. 2 
я. 

< х р: 

^ +2 

[-\-) э ыы 

КИ ы = 

> &, |. |? 

58|] & |5 

‚$ э к 


МДТО40-10 


МДТО40-11 40 

МДТО40-12 40 1000 —_20...100 100 110 
МДТО63-4 63 1200 —20...100 100 110 
МДТО63-5 63 1200 — 20;. .100 100 110 
МДТО63-6 63 1200 —20.. .100 100 110 
МДТО63-7 63 1200 —_20., .100 100 110 
МДТО63-8 63 1200 —20...100 100 110 
МДТО63-9 63 1200 —20...100 100 110 
МДТО63-10 63 1200. —20...100 100 110 
МДТО63-11 63. 1200 — 20...100 100 110 
МДТО63-12 63 1200 —_20...100 100 110 
МДТО80-4 80 1350 —20...100 100 110 
МДТО80-5 80 1350 —20...100 100 110 
МДТо80-6 80 1350 —20...100 100 110 
МДТО80-7 80 1350 —20...100 100 110 
МДТО80-8 80 1350 —20...100 100 110 
МДТО80-9 80 1350 —20.. .100 100 110 
МДТО80-10 80 1350 — 20...100 100 110 
МДТО80-11 80 1350 —_20...100 100 110 
МДТО80-12 80 1350 — 20...100 100 110 
мДТо100-4 100 2000 — 20...100 100 110 
МДТО100-5 100 2000 — 20...100 100 110 
мДТо100-6 100 2000 — 20...100 100 110 
МДТОо100-7 100 2000 — 20.. .100 100 110 
МДТо100-8 100 2000 — 20.. 100 100 110 
МДТо100-9 100 2000 —20...100 100 110 


мдто100-10 100 
МДТО100-11 100 
МДТО100-12 100 


МДТО125-4 125 2500 20...100 100 110 
МДТО100-5 125 2500 20...100 100 110 
МДТО!25-6 125 2500 20...100 100 110 
МДТО125-7 125 2500 20...100 100 110 
МДТО125-8 125 2500 20.. .100 100 110 
МДТО125-9 125 2500 20...100 100 110 


МДТО!25-10 125 
210 


Продолжение табл. 18 


Электрические и временные параметры 


И ы 
Е Е 
Е - | & 
ях & | = 
во о | В 
9 „> Г. х 
ге ЗИ 
7 

Я = 5 
1,45 20 100 6 0,72 71е 
1,45 20 100 6 ° 0,2 71е 
1,45 20 100 6 0,72 71е 
1,55 20 100 6 0,44 71е 
1,55 20 100 6 0,44 71е 
1,55 20 100 6 0,44 71е 
1,55 20 100 6 0,44 71е 
1,55 20 100 6 0,44 71е 
1,55 20 100 6 0,44 71е 
1,55 20 100 6 0,44 Пе 
1,55 20 100 6 0,44 71е 
1,55 20 100 6 0,44 71е 
1,5 20 100 6 0,36 71е 
1,5 20 100 6 0,36 71е 
1,5 20 100 6 0,36 71е 
1,5 20 100 6 0,36 71е 
1,5 20 100 6 0,36 71е 
1,5 20 100 6 0,36 71е 
1,5 20 100 6 0,36 71е 
1,5 20 100 6 0,36 71е 
1,5 20 100 6 0,36 71е 
1,75 6 0,3 72д 
1,75 6 0,3 72д 
1,75 6 0,3 72д 
1,75 6 0,3 72д 
1,75 6 0,3 72д 
1,75 6 0,3 72д 
1,75 6 0,3 72д 
1,75 6 0,3 72, 
1,75 6 0,3 72д 
1,75 6 0,25 — 72д 
1,75 6 0,25 72д 
1,75 6 0,25 72д 
1,75 6 0,25 72д 
1,75 6 0,25 72д 
1,75 6 0,25 72д 
1,75 6 0,25 72д 
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Предельные значения параметров режима при Тп тах 


Тип 
прибора 


(Чизс/Ч0) кр, В/мкс 
(41 с/4%) кр, А/мкс 


`МДТО!25-11 125 70 1100 2500 20...100 100 110 
МДТО125-12 125 70 1200 2500 20...100 100 110 


МДТОо160-4 160 70 400 3200 20...100 100 110 
МДТО1 60-5 160 70 500 3200 20.,.100 100 110 
МДТО160-6 160 70 600 3200 20...100 100 110 
МДТО1 60-7 160 70 700 3200 20. .100 100 110 
МДТО1 60-8 160 70 800 3200 20...100 100 110 
МДТО1 60-9 160 70 900 3200 20...100 100 110 


МДТО1 60-10 160 70 1000 3200 20...100 100 110 
МДТО1 60-11 160 70 1100 3200 20...100 100 110 
МДТО1 60-12 160 70 1200 3200 20...100 100 110 


НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ТИРИСТОРОВ 


Отвод выделяемого тепла от полупроводниковых приборов (особенно 
от мощных на ток 10 А и более) является одной из главных задач обеспечения на- 
дежности при конструировании и эксплуатации аппаратуры. Необходимо придер- 
живаться принципа максимально возможного снижения температуры полупровод- 
никовой структуры и корпусов приборов. Для охлаждения тиристоров применя- 
ются теплоотводные радиаторы, работающие в условиях естественного охлаждения 
или с принудительным воздушным или жидкостным охлаждением. Могут быть 
также использованы конструктивные элементы узлов и блоков аппаратуры, имею- 
щие достаточную поверхность или хороший теплоотвод. В этом случае контактная 
поверхность радиатора должна иметь шероховатость и плоскопараллельность не 
хуже указанных в информационных материалах или ТУ на тиристоры или охлади- 
тели, 

Крепление приборов к радиатору должно обеспечивать надежный тепловой кон- 
такт, Если корпус прибора должен быть изолирован, то для уменыпения общего 
теплового сопротивления лучше изолировать радиатор от корпуса аппаратуры, 
чем прибор от радиатора. 

При естественном охлаждении отвод тепла улучшается, если активные поверх- 
ности радиатора расположены вертикально, так как в этом случае лучше условия 


конвекции. При принудительном охлаждении ось прибора должна быть Перпенди- 
кулярна, а ребра охладителя параллельны направлению потока охлаждающего 
воздуха. 
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Окончание табл. 18 


Электрические и временные параметры 


[| я 
к : 
х 
Н 
> © о ы 
га ы Р 
а 
ре, © х 
я < в Ф 
ый | [4 
о я Ф 
ри 45 ых 


1,75 80 6 0,25 72д 
1,75 80 6 0,25 72д 
1,75 80 6 0,2 72д. 
1,75 80 6 0,2 72д 
1,75 80 6 0,2 72д 
1,75 80 6 0,2 72 
1,75 80 6 0,2 72 
1,75 80 6 0,2 72д 
1,75 80 6 0,2 72д 
1,75 80 6 0,2 72д 
1,75 80 6 0,2 72д 


При сборке тиристоров с радиатором необходимо использовать специальные 
ключи с нормируемым крутящим моментом, а для приборов таблеточной конст- 
рукции — устройства с нормированным усилием сжатия, Следует учитывать, чго 
превышение допустимых в ТУ усилий создает дополнительные механические 
напряжения в выпрямительном элементе и может вызвать его разрушение. При 
недостаточном усилии увеличивается тепловое сопротивление корпус-охлади- 
тель, в результате. чего прибор может выйти из строя из-за перегрева структуры. 

Для улучшения теплового контакта прибор-охладитель следует применять 
специальные теплопроводящие пасты, например КПТ-8. 

В процессе эксплуатации приборы и охладители необходимо периодически очи- 
щать от пыли или других загрязнений, 

При подготовке и проведении монтажа тиристоров механические и климатичес- 
кие воздействия не должны превышать значений, указанных в ТУ или информа- 
ционных материалах. 

При рихтовке, формовке и обрезании выводов участок вывода ближе к кор- 
пусу должен быть закреплен так, чтобы не возникали, изгибающие или растяги- 
вающие усилия, превышающие указанные в ТУ. Паяльники, применяемые для 
пайки выводов приборов, должны быть низковолыными. Время пайки, а также 
расстояние от корпуса или изолятора до места лужения или пайки вывода не долж- 
ны превышать указанных в ТУ. Очищать места пайки от флюса нужно жидкостями, 
которые не влияют на покрытие, маркировку или материал корпуса (например, 
спиртобензиновой смесью). 
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СПРАВОЧНИКОМ 


Тиристоры во всех таблицах располагаются по мере возрастания макси- 
мально допустимого постоянного, среднего или импульсного тока в открытом сос- 
тоянии (графа 2). Тиристоры с одинаковым значением тока в открытом состоя- 
нии, в свою очередь, располагаются по мере возрастания импульсного повторяю- 
щегося напряжения в закрытом состоянии (графа 4), 

С учетом зависимости параметров тиристоров от электрических и тепловых 
режимов в таблицах (по возможности)’ в головках таблиц приведены режимы 
их измерения. 

При отыскании по таблицам необходимого тиристора могут возникнуть раз- 
личные ситуации. Рассмотрим наиболее типичные из них. 

1. Известен только тип тиристора, т.е. его маркировка. Необходимо установить 
вид и группу прибора, его перспективность и параметры. 

Вид и группа тиристора устанавливаются в разделах ’Классификация тиристо- 
ров”. и ”’Системы условных обозначений тиристоров”, В разделе ”’Системы услов- 
ных обозначений тиристоров?” приведены все действовавшие и действующие сис- 
темы, чго дает возможность определить новизну прибора по принадлежности к 
старой или новой системе обозначений. 

По алфавитному указателю тиристоров, приведенному в конце справочника, 
устанавливаются местонахождение прибора в конкретной таблице и его параметры. 

2. Известен тип тиристора. Необходимо найти эквивалентную замену. 

По алфавитному указателю устанавливается местонахождение прибора в спра- 
вочнике. Исходя из конкретного режима эксплуатации (значений токов, напряже- 
ний, временных и динамических параметров и характеристик, а также тепловых 
условий) подбирается наиболее близкий по сочетанию параметров тиристор. 

3. Известны электрический и тепловой режимы. Необходимо подобрать тирис- 
тор, удовлетворяющий заданному режиму. 

В разделе Классификация тиристоров” определяются вид и группа прибора. 
По ”Содержанию?” устанавливается номер таблицы с параметрами зыбранного 
вида или группы тиристоров и подбирается прибор (сначала по значению тока в 
открытом состоянии), наиболее полно удовлетворяющий требованиям потре- 
бителя. 


ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
ПО ТИРИСТОРАМ 


ГОСТ 15133—77 Приборы полупроводниковые. Термины и опреде- 
ления 

ГОСТ 20859—79 Приборы полупроводниковые силовые. Общие тех- 
нические условия 

ГОСТ 2.730—73 Приборы полупроводниковые. Условные обознач- 
ния графические 

ГОСТ 18472—77 Приборы полупроводниковые. Корпуса. Габарит- 
ные и присоединительные размеры 

ГОСТ 23900-79 Приборы полупроводниковые- силовые. Габарит- 


ные и присоединительные размеры 
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ГОСТ 20332—84 
ГОСТ 19138.1-—73 
ГОСТ 19138.2—73 
ГОСТ 19138.3—73 
ГОСТ 19138.4—73 
ГОСТ 19138.6-—74 
ГОСТ 19138.7—74 
ГОСТ 19138,8—75 
ГОСТ 19138.9—75 
ГОСТ 19138.10—75 


ГОСТ 19138.11—75 


ГОСТ 24461-80 
ОСТ 11 336.919—81 


РД 16 270-85 


РТМ ОАА.682.032—72 


Тиристоры. Термины, определения и буквенные 
обозначения параметров 


Тиристоры. Метод измерения напряжения вклю- 
чения 

Тиристоры. Метод измерения импульсного отпи- 
рающего тока и импульсного отпирающего напря- 
жения управляющего электрода 

Тиристоры. Метод измерения времени включения 
Тиристоры. Метод измерения времени включения, 
нарастания и задержки 

Тиристоры. Метод измерения критической скорос- 
ти нарастания напряжения в закрытом состоянии 
Тиристоры. Метод измерения импульсного запи- 
рающего тока, импульсного запирающего напря- 
жения, импульсного коэффициента запирания 
Тиристоры. Метод измерения удерживающего тока 
Тиристоры. Метод измерения тока в закрытом сос- 
тоянии и обратного тока 

Тиристоры. Метод измерения напряжения в откры- 
том состоянии 

Тиристоры. Метод измерения постоянного отпи- 
рающего тока и постоянного отпирающего напря- 
жения управляющего электрода 

Приборы полупроводниковые силовые. Методы 
измерений и испытаний 

Приборы полупроводниковые. Система условных 
обозначений 

Приборы полупроводниковые силовые. Тиристоры. 
Методы расчета и выбора для применения в пре- 
образовательных устройствах 

Методика типового расчета воздушных ребристых 
охладителей силовых полупроводниковых прибо- 
ров 


ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ТИРИСТОРОВ 
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Рис. П.11 
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Рис. П.13 
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Рис, П.15 
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Рис. П.20 
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Рис. П.22 
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Рис. П.27 


Рис, П.28 


Рис. П.29 
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Рис. П.72 


ПЕРЕЧЕНЬ ТИРИСТОРОВ, ПОМЕЩЕННЫХ В СПРАВОЧНИКЕ 


2Н102А 
2Н102Б 
2Н102В 
2Н102Г 
2Н102Д 
2Н102Е 
2Н102Ж 
2Н102И 
21112-10-1 
21Т112-10-2 
21Т112-10-3 
21112-10-4 
21Т112-10-5 
21112-10-6 
2Т112-10-7 
2Т112-10-8 
2Т112-10-9 
21112-10-10 
21112-10: 
21312-10-11 
21122-25-1 
21122-25-2 
21122-25-3 
21122-25-= 
21122-25-5 
21122-25-6 
2Т122-25-7 
21Т122-25-8 
21Т122-25-9 
27Т122-25-10 
21122-25-11 
21Т122-25-12 
21Т123-250-4 
2Т123-250-5 
21123-250-6 
21123-250-7 
21123-250-8 
21123-250-9 
27Т123-250-10 
21Т123-250-11 
2Т123-250-12 
21Т123-320-4 
271123-320-5 
21Т123-320-6 
271123-320-7 
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2Т123-320-8 
2Т132-25-13 
21132-25-14 
21132-25-15 
21132-25-16 
21Т132-25-18 
21132-25-20 
21132-50-1 
21132-50-2 
21132-50-3 
21132-50-4 
21132-50-5 
2Т132-50-6 
21132-50-7 
21132-50-8 
21132-50-9 
21132-50-10 
2Т132-50-11 
21132-50-12 
21133-320-9 
21133-320-10 
2Т133-320-11 
21133-320-12 
21133-320-13 
21133-320-14 
2Т133-320-15 
2Т133-320-16 
21133-320-18 
2Т133-320-20 
21133-400-4 - 
21133-400-5 
21133-400-6 
21133-400-7 
21133-400-8 
21133-400-9 
21133-400-10 
21133-400-11 
21133-400-12 
21133-400-13 
21133-400-14 
21133-400-15 
21133-400-16 
21142-50-13 
21142-50-14 
2Т142-50-15 


Тип | Стр. 
прибора 
21142-50-16 54 
2Т142-50-18 56 
2Т142-50-20 56 
21Т142-80-1 58 
21Т142-80-2 58 
21142-80-3 60 
21Т142-80-4 60 
2Т142-80-5 60 
21142-80-6 60 
2Т142-80-7 60 
21142-80-8 60 
21Т142-80-9 60 
21Т142-80-10 62 
2Т142-80-11 62 
21Т142-80-12 62 
21Т143-400-18 90 
21143-400-20 90 
21143-400-22 90 
2Т143-400-24 90 
21Т143-500-4 92 
21Т143-500-5 92 
21Т143-500-6 92 
21Т143-500-7 92 
21143-500-8 92 
2Т143-500-9 92 
2Т143-500-10 92 
21143-500-11 92 
21143-500-12 92 
2Т143-500-13 92 
21143-500-14 92 
21Т143-500-15 92 
2Т143-500-16 94 
2Т143-630-4 94 
21143-630-5 94 
21143-630-6 94 
2Т143-630-7 94 
21143-630-8 94 
21143-630-9 94 
21Т143-630-10 94 
21Т143-630-11 94 
21Т143-630-12 94 
21Т151-100-3 64 
2Т151-100-4 64 
2Т151-100-5 64 
2Т151-100-6 64 


Продолжение перечня 


Тип 
прибора 


2Т151-100-7 
2Т151-100-8 
2Т151-100-9 
2Т151-100-10 
2Т151-100-11 
271151-100-12 
21151-100-13 
2Т151-100-14 
2Т151-100-15 
2Т151-100-16 
2Т152-80-13 
21Т152-80-14 
21Т152-80-15 
21152-80-16 
27Т152-80-18 
21152-80-20 
21153-630-20 
21153-630-22 
21153-630-24 
21Т153-800-10 
21153-800-11 
21Т153-800-12 
21153-800-13 
21153-800-14 
21Т153-800-15 
2Т153-800-16 
2Т153-800-18 
27Т161-125-3 
27Т161-125-4 
21161-125-5 
21161-125-6 
271161-125-7 
2Т161-125-8 
21161-125-9 
21161-125-10 
2Т161-125-11 
21161-125-12 
27Т161-125-13 
21161-125-14 
2Т161-125-15 
2Т161-125-16 
21161-160-3 
21Т161-1 60-4 
2Т161-160-5 
21161-160-6 
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Тип 
прибора 


21161-160-7 
21161-160-8 
21161-160-9 
21161-160-10 
21161-160-11 
211 61-160-12 
21161-160-13 
21161-160-14 
21161-160-15 
21161-160-16 
21171-200-3 
21171-200-4 
21171-200-5 
21171-200-6 
21171-200-7 
21171-200-8 
21171-200-9 
21171-200-10 
21171-200-11 
21171-200-12 
21171-200-13 
21171-200-14, 
21171-200-15 
21171-200-16 
21171-250-3 
21171-250-4 
21171-250-5 
21Т171-250-6 
21171-250-7 
21171-250-8 
21171-250-9 
21171-250-10 
21171-250-11 
21171-250-12 
21171-250-13 
27171-250-14 
21171-250-15 
21171-250-16 
21171-320-3 
21171-320-4 
21171-320-5 
21171-320-6 
21171-320-7 
21171-320-8 
21171-320-9 
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Продолжение перечня 


Тип 
прибора 


21171-320-10 
27Т171-320-11 
27Т171-320-12 
27Т171-320-13 
2Т171-320-14 
21Т171-320-15 
21171-320-16 
2Т223-100-7 
2Т223-100-8 
2Т223-100-9 
2Т223-100-10 
2Т223-100-11 
2Т223-100-12 
2Т223-200-3 
2Т223-200-4 
2Т223-200-5 
2Т223-200-6 
2Т223-200-7 
2Т223-200-8 
2Т223-200-9 
2Т223-200-10 
2Т223-200-11 
2Т223-200-12 
2Т253-800-20 
2125 3-800-22 
2Т253-800-24 
2Т253-1000-10 
27125 3-1000-11 
2Т253-1000-12 
2Т253-1000-13 
2Т25 3-1000-14 
2Т253-1000-15 
2Т253-1000-16 
27Т253-1000-18 
2Т253-1250-4 
2125 3-1250-5 
2Т253-1250-6 
2Т253-1250-7 
2Т253-1250-8 
2Т253-1250-9 
2Т253-1250-10 
2Т253-1250-11 
2Т25 3-1250-12 
2ТБ133-200-5 
2ТБ133-200-6 


Тип 
прибора 


2ТБ133-200-7 
2ТБ133-200-8 
2ТБ133-200-9 
2ТБ133-200-10 
2ТБ133-200-11 
2ТБ133-250-5 
2ТБ133-250-6 
2ТБ133-250-7 
2ТБ133-250-8 
2ТБ133-250-9 
2ТБ133-250-10 
2ТБ133-250-11 
2ТБ143-320-5 
2ТБ143-320-6 
2ТБ143-320-7 
2ТБ143-320-8 
2ТБ143-320-9 
2ТБ143-320-10 
2ТБ143-320-11 
2ТБ143-400-5 
2ТБ143-400-6 
2ТБ143-400-7 
2ТБ143-400-8 
2ТБ143-400-9 
2Т5143-400-10 
2ТБ143-400-11 
2ТБ151-50-5 
2ТБ151-50-6 
2ТБ151-50-7 
2ТБ151-50-8 
2ТБ151-50-9 
2ТБ151-50-10 
2ТБ151-50-11 
2ТБ161-80-5 
2ТБ161-80-6 
2ТБ161-30-7 
2ТБ161-80-8 
2ТБ161-80-9 
2ТБ1 61-80-10 
2ТБ1 61-80-11 
2ТБ171-160-5 
2ТБ171-160-6 
2Т5Б171-160-7 
2ТБ171-160-8 
2ТБ171-160-9 


121 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
110 
110 
110 
110 
112 
112 
112 
112 
112 


Продолжение перечня 


Тип 
прибора 


2ТБ171-160-10 
2ТБ171-200-5 — 
— 2ТБ171-200-11 


2ТЛ171-200-6 — 
— 2ТЛ171-200-10 


2ТЛ171-250-6 
2ТЛ171-250-7 
2ТЛ171-250-8 
2ТЛ171-250-9 
2ТЛ171-250-10 
2Т0132-25-6 
2Т0132-25-7 
2ТО1 32-25-8 
2Т0132-25-9 
2Т0132-25-10 
2ТО1 32-25-11 
2Т0132-25-12 
2ТО1 32-40-6 
2ТО132-40-7 
2ТО1 32-40-8 
2Т0132-40-9 
2Т0132-40-10 
2ТО1 32-40-11 
2Т0132-40-12 
2Т0142-50-6 
2Т0142-50-7 
2Т0142-50-8 
2Т0142-50-9 
2Т0142-50-10 
2Т0142-50-11 
2Т0142-50-12 
2Т0142-63-6 
2Т0142-63-7 
2Т0142-63-8 
2Т0142-63-9 
2Т0142-63-10 
2Т0142-63-11 
2Т0142-63-12 
27Т0142-80-6 
2Т0142-80-7 
2Т0142-80-8 
2Т0142-80-9 
2Т0142-80-10 
2Т0142-80-11 


112 


114—. 
116 


172 


172 
172 
172 
172 
174 
174 
178 
178 
178 
178 
178 
178 
178 
178 
178 
178 
178 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
182 
182 
182 
182 


235 


Тип 
прибора 


2Т0142-80-12 
2ТС112-10-1 
2ТС112-10-2 
2ТС112-10-3 
2ТС112-10-4 
21ТС112-10-5 
2ТС112-10-6 
2ТС112-10-7 
2ТС112-10-8 
2ТС112-10-9 
2ТС112-10-10 
2ТС112-10-11 
2ТС112-10-12 
27ТС122-25-1 
2ТС122-25-2 
2ТС122-25-3 
2ТС122-25-4 
2ТС122-25-5 
2ТС122-25-6 
2ТС122-25-7 
2ТС122-25-8 
2ТС122-25-9 
2ТС122-25-10 
21122-25111 
2ТС122-25-12 
2ТС132-50-1 
2ТС132-50-2 
2ТС132-50-3 
2ТС132-50-4 
21ТС132-50-5 
2ТС1 32-50-6 
2ТС1 32-50-7 
2ТС1 32-50-8 
2ТС132-50-9 
2ТС132-50-10 
2ТС1 32-50-11 
27ТС132-50-12 
2ТС142-80-1 
2ТС142-80-2 
2ТС142-80-3 
2ТС142-80-4 
2ТС142-80-5 
27ТС142-80-6 
2ТС142-80-7 
2ТС142-80-8 


240 


Продолжение перечня 


Тип 
прибора 


2ТС142-80-9 
2ТС142-80-10 
2ТС142-80-11 
2ТС142-80-12 
21С161-160-2 
21С161-160-3 
27С161-160-4 
27С1 61-1 60-5 
271 61-160-6 
2ТС161-160-7 
2ТС161-160-8 
2ТС1 61-160-9 
2ТС161-160-10 
2ТС161-160-11 
21С161-160-12 
2ТС161-200-2 
2ТС161-200-3 
2ТС161-200-4 
2ТС161-200-5 
2ТС161-200-6 
2ТС161-200-7 
2ТС161-200-8 
2ТС161-200-9 
2ТС161-200-10 
2ТС1 61-200-11 
2ТС161-200-12 
2ТС171-250-2 
2ТС171-250-3 
21С171-250-4 
2ТС171-250-5 
2ТС171-250-6 
2ТС171-250-7 
2ТС171-250-8 
2ТС171-250-9 
2ТС171-250-10 
2ТС171-250-11 
2ТС171-250-12 
2ТС171-320-2 
2ТС171-320-3 
2ТС171-320-4 
2ТС171-320-5 
2ТС171-320-6 
2ТС171-320-7 
2ТС171-320-8 
2ТС171-320-9 


160 
160 
160 
160 
162 
162 
162 
162 
162 
162 
162 
162 
162 
164 
164 
164 
164 
164 
164 
164 
164 
164 
164 
164 
164 
164 
164 
164 
164 
166 
166 
166 
166 
166 
166 
166 
166 
166 
166 
166 
166 
166 
166 
166 
166 


Продолжение перечня 


Тип Тип Стр. 
прибора прибора 

2ТС171-320-10 166 2У201Б 128 
21ТС171-320-11 168 2У2034В 130 
27ТС171-320-12 168 2У201Г 130 
2У101А 126 2У201Д 130 
2У101Б 126 2У201Е 130 
2У101Г 126 2У201Ж 130 
2У101Д 126 2У201И 130 
2У101Е 126 2у201К 130 
2У101Ж 126 2У201Л 130 
2У101И 126 2У202Д 34 
2У102А 138 2У202Е 34 
2У102Б 138 2У202Ж 34 
2У102В 138 2У202И 34 
2У102Г 138 2У202К 34 
2У103В 126 2у202л 34 
2У104А 126 2У202м 34 
2У104Б 126 2У202Н 34 
2У104В 126 2У203А 134 
2У104Г 126 2У203Б 134 
2У105А 100 2У203В 134 
2У105Б 100 2У203Г 134 
2У105В 100 2У203Д 134 
2У105Г 100 2У203Е 134 
2У105Д 100 2У203Ж 134 
2У106А 126 2У203И 134 
2У106Б 126 2У204А 138 
2У106В 126 2У204Б 138 
2У106Г 126 2У204В 138 
2У107А 126 2У205А 130 
2У107Б 126 2У205Б 130 
2У107В 126 2У205В 130 
2У107Г 126 2У205Г 130 
2У107Д 126 2У206А 138 
2У107Е 126 2У206Б 138 
2У110А 128 2У206В 138 
2У110Б 128 2У206Г 138 
2У110В 128 2У207А 132 
2У111А 128 2У207Б 132 
2У111Б 128 2У207В 132 
2У111В 128 2У207Г 132 
2У111Г 128 2У207Д 132 
2У113А 128 2У207Е 132 
2У113Б 128 2У208А 144 
2У114А 128 2У208Б 144 
2У201А 128 2У208В 144 


9 Зак 252 241 


242 


Тип Стр. 
прибора 

2У208Г 
2У215А 134 
2У215Б 134 
2У220А 134 
2У220Б 134 
2У220В 134 
2У220Г 134 
2У220Д 134 
2У220Е 134 
2У221А 132 
2У221Б 132 
2У221В 132 
2У222А 134 
2У222Б 134 
2У222В 134 
2У222Г. 134 
2У229А 130 
2У229Б 130 
2У229В 130 
2У229Г 130 
2У229Д 132 
2У229Е 130 
2У229Ж 130 
2У229И 130 
2У229К 130 
2У229Л 130 
2У233А 134 
2У233Б 134 
2У701А 136 
2У701Б 136 
2У701В 136 
2У701Г 136 
2У702А 136 
2У702Б 136 
2У702В 136 
2У702Г 136 
2У70ЗА 136 
.2У703Б 136 
2У703В 136 
2У703Г 136 
Д235А 102 
Д235Б 102 
Д235В 102 
Д235Г 102 
Д238А 132 


прибора 


Д238Б 
Д238В 
Д238Г 
Д238Д 
Д238Е 
КН102А 
КН102Б 
КН!02В 
КН102Г 
КН!02Д 
кн102ж 
КН!02И 
КУ101А 
КУ101Б 
КУ101Г 
КУ101Е 
КУ!02А 
КУ102Б 
КУ102В 
КУ102Г 
КУ10ЗА 
КУ103В 
КУ104А 
КУ!04Б 
КУ104В 
КУ104Г 
КУ105А 
КУ105Б 
КУ105В 


КУ105Г, Е 


КУ105Д 
КУ106А 
КУ!106Б 


КУ1Оо6В, Г 


КУ!108А 
КУ108В 
КУ108Е 
КУ!108Ж 
КУ108И 
КУ108Л 
КУ108М 
КУ108Н 
КУ108Р 
КУ!108Ф 
КУ108Ц 


Тип 


Продолжение перечня 


прибора 


КУ!09А 
КУ109Б 
КУ109В 
КУ!09Г 
КУ110А 
КУ110Б 
КУ!10В 
КУ!11А 
КУ111Б 
КУ112А 
КУ201А 
КУ201Б 
КУ201В 
КУ201Г 
КУ201Д 
КУ201Е 
КУ201Ж 
КУ201И 
КУ201К 
КУ201Л 
КУ202А 
КУ202Б 
КУ202В 

КУ202Г 

КУ202Д 
КУ202Е 
КУ202Ж 
КУ202И 
КУ202К 
КУ202Л 
КУ202М 
КУ202Н 
КУ20ЗА 
КУ203Б 

КУ203В 

КУ203Г 


КУ203Е 
КУ203Ж 
КУ203И 
КУ204А 
КУ204Б 
КУ204В 
КУ208А 
КУ208Б 


9 


132 
132 
132 
132 
128 
128 
128 
128 
128 
128 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
134 
134 
134 
134 


134 
134 
136 
138 
138 
138 
144 
144 


Продолжение перечня 


Тип Стр. 
прибора 

КУ208В 144 
КУ208Г 144 
КУ211А 136 
КУ211Б 136 
КУ215А 134 
КУ215Б 134 
КУ215В 134 
КУ218А 136 
КУ218Б 136 
КУ218В 136 
КУ218Г 136 
КУ218Д 136 
КУ218Е 136 
КУ218Ж 136 
КУ218И 136 
КУ219А 136 
КУ219Б 136 
КУ219В 136 
КУ220А 132 
КУ220Б 132 
КУ220В 132 
КУ220Г 132 
КУ220Д 132 
КУ221А 132 
КУ221Б 132 
КУ221В 132 
КУ221Г 132 
КУ221Д 132 
КУ222А 134 
КУ222Б 134 
КУ222В 134 
КУ222Г 134 
КУ224А 128 
КУб01А 132 
КУ601Б 132 
КУ601В 134 
КУ601Г 134 
МДТ2-10-4 194 
МДТ2-10-5 194 
МДТ2-10-6 194 
МДТ>-10-7 194 
МДТ?2-10-8 194 
МДТ2-10-9 194 
МДТ?-10-10 194 
МДТ?-10-11 194 


243 


Тип 


прибора 


МДТ2-10-12 
МДТ2-10-13 
МДТ2-10-14 
МДТ2-16-4 
МДТ?-16-5 
МДТ?-16-6 
МДТ?2-16-7 
МДТ2-16-8 
МДТ?-16-9 
МДТ?-16-10 
МДТ2-16-11 
МДТ2-16-12 
МДТ2-16-13 
МДТ2-16-14 
МДТ2-25-4 
МДТ?-25-5 
МДТ2-25-6 
МДТ2-25-7 
МДТ?2-25-8 
МДТ?-25-9 
МДТ?2-25-10 
МДТ2-25-11 
МДТ?-25-12 
МДТ?-25-13 
МДТ?-25-14 
МДТ40-4 
МДТ40-5 
МДТ4о-6 
МДТ4о-7 
МДТ40-8 
МДТ40-9 
МДТА0-10 
МДТА0-11 
МДТ40-12 
МДТ40-13 
МДТ40-14 
МДТ63-4 
МДТ63-5 
МДТ63-6 
мДтТ63-7 
МДТ63-8 
МДТ63-9 
МДТ63-10 
МДТ63-11 
МДТ63-12 


244 ` 


Тип 


МДТ63-13 
МДТ63-14 
МДТ80-4 
МДТ80-5 
МДТ80-6 
МДТ80-7 
МДТ80-8 
МДТ80-9 
МДТ80-10 
МДТ80-1 1 
МДТ80-12 
МДТ80-13 
МДТ80-14 
МДТ100-4 
МДТ100-5 
МДТ100-6 
МДТ!100-7 
МДТ!00-8 
МДГ!100-9 
МДТ100-10 
МДТ100-11 
МДТ100-12 
МДТ100-13 
МДТ100-14 
МДТ100-15 
МДТ!00-16 
МДТ125-4 
МДТ125-5 
МДТ125-6 
МДТ125-7 
МДТ!25-8 
МДТ125-9 
МДТ!25-10 
МДТ125-11 
МДТ!125-12 
МДТ!25-13 
МДТ! 25-14 
МДТ125-15 
МДТ125-16 
МДТ! 60-4 
МДТ! 60-5 
МДтТ160-6 
МДТ! 60-7 
МДТ! 60-8 
МДТ1 60-9 


прибора 


Продолжение перечня 


Тип 
прибора 


МДТ! 60-10 
МДТ! 60-11 
МДТ! 60-12 
МДТ1 60-13 
МДТ! 60-14 
МДТ! 60-15 
МДТ! 60-16 
МДТО?-10-4 
МДТО?-10-5 
МДТО?-10-6 
МДТО?-10-7 
МДТО?-10-8 
МДТО?-10-9 
МДТО?-10-10 
МДТО2-10-11 
МДТО?-10-12 
МДТО?-1 6-4 
МДТО?-1 6-5 
МДТО?-1 6-6 
МДТО?-1 6-7 
МДТО?-16-8 
МДТО?-16-9 
МДТО?-1 6-10 
МДТО2-16-11 
МДТО?-1 6-12 
МДТО?-25-4 
МДТО?-25-5 
МДТО?-25-6 
МДТО?-25-7 
МДТО-2-25-8 
МДТО?-25-9 
МДТО?-25-10 
МДТО?-25-11 
МДТО?-25-12 
МДТО40-4 
МДТО40-5 
МДТО40-6 
МДТО40-7 
МДТО40-8 
МДТО40-9 
МДТО40-10 
МДТО40-11 
МДТО40-12 
МДТО63-4 
МДТО63-5 


Продолжение перечня 


Тип 

прибора 
МДТО63-6 
МДТО63-7 
МДТО63-8 
МДТО63-9 
МДТО63-10 
МДТО63-11 
МДТО63-12 
МДТО80-4 
МДТО80-5 
МДТО80-6 
МДТО80-7 
МДТО80-8 
МДТО80-9 
МДТО80-10 
МДТО80-11 
МДТО80-12 
МДТО109-4 
МДТО109-5 
МДТО100-6 
МДТо100-7 
МДТО100-8 
МДТо100-9 
МДТО100-19 
МДТО100-11 
МДТО100-12 
МДТО125-4 
МДТОо125-5 
МДТО125-6 
МДТО125-7 
МДТО125-8 
МДТО125-9 
МДТО125-10 
МДТО125-11 
МДТО125-12 
МДТО160-4 
МДТО1 60-5 
МДТО! 60-6 
МДТО160-7 
МДТО1 60-8 
МДТО!1 60-9 
МДТО!1 60-10 
МДТО!1 60-11 
МДТО!1 60-12 
МТ2-10-4 
МТ?2-10-5 


Стр. 


245 


Продолжение перечня 


Тип 


Тип Стр. 
прибора прибора 

МТ?2-10-6 182 МДТ63-7 190 
МТ?-10-7 182 МТД63-8 190 
МТ2-10-8 184 МТД63-9 190 
МТ?2-10-9 184 МТД63-10 190 
МТ?-10-10 184 МТД6З-11 190 
МТ?-10-11 184 МТД63-12 190 
МТ?-10-12 184 МТД63-13 190 
МТ2-10-13 184 МТД63-14 190 
МТ2-10-14 184 МТД80-4 190 
МТ2-1 6-4 184 МТД80-5 190 
МТ?-1 6-5 184 МТД80-6 190 
МТ?2-1 6-6 184 МТД80-7 190 
МТ2-16-7 184 МТД80-8 190 
МТ?-1 6-8 184 МТД80-9 190 
МТ?-16-9 184 МТД80-10 190 
МТ2-16-10 184 МТД80-11 190 
МТ?-1 6-11 184 МТД80-12 190 
МТ?-16-12 184 МТД80-13 190 
МТ?-16-13 184 МТД80-14 190 
МТ?2-1 6-14 184 МТД100-4 190 
МТ?2-25-4 184 МТД100-5 190 
МТ?-25-5 184 МТД100-6 192 
МТ?-25-6 184 МТД100-7 192 
МТ?-25-7 184 МТД100-8 192 
МТ?-25-8 184 МТдД100-9 192 
МТ?-25-9 184 МТД100-10 192 
МТ2-25-10 184 МТД100-11 192 
МТ?-25-11 184 МТД100-12 192 
МТ?2-25-12 184 МТД100-13 192 
МТ2-25-13 184 МТД!00-14 192 
МТ?-25-14 184 МТД100-15 192 
МТД40-4 190 МТД100-16 192 
МТД40-5 190 МТД125-4 192 
МТД40-6 190 МТД!25-5 192 
МТД40-7 190 МТД!125-6 192 
МТДА40-8 190 МТД125-7 192 
МТД40-9 190 МТД125-8 192 
МТД40-10 190 МТД125-9 192 
МТДА0-11 190 МТД125-10 192 
МТД40-12 190 МТД125-11 192 
МТД40-13 190 МТД125-12 192 
МТД40-14 190 МТД125-13 192 
МТД63-4 190 МТД125-14 192 
МТД63-6 190 МТД125-16 192 


246 


Тип 


МТД!1 60-4 
МТД1 60-5 
МТД!1 60-6 
МТД1 60-7 
МТД1 60-8 
МТД! 60-9 
МТД! 60-10 
МТД1 60-11 
МТД1 60-12 
МТД1 60-13 
МТД! 60-14 
МТД! 60-15 
МТД! 60-16 
МТО?-10-4 
МТО?-10-5 
МТО?-10-6 
МТО?2-10-7 
МТО?-10-8 
МТО?2-10-9 
МТО?-10-10 
МТО?-10-11 
МТО?-10-12 
МТО?2-16-4 
МТО?-1 6-5 
МТО?-16-6 
МТО?-16-7 
МТО?-16-8 
МТО?-16-9 
МТО?-16-10 
МТО?-16-11 
МТО?-1 6-12 
МТО?2-25-4 
МТО?-25-5 
МТО?-25-6 
МТО2-25-7 
МТО?-25-8 
МТО?-25-9 
МТО2-25-10 
МТО?-25-11 
МТО?-25-12 
МТОД40-4 
МТОД40-5 
МТОД40-6 
МТОДА40-7 
МТОД40-8 


прибора 


192 
192 
192 
192 
192 
192 
192 
192 
192 
192 
192 
192 
192 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
204 
204 
204 
204 
204 


Продолжение перечня 


Тип 
прибора 


МТОД40-9 


мТод40-10 
МТОД40-11 
МТОД40-12 
МТОД63-4 
МТОД63-5 
МТОД63-6 
МТОД63-7 
МТОД63-8 
МТОД63-9 
МТОД63-10 
МТОД63-11 
МТОД63-12 
МТОД80-4 
МТОД80-5 
МТОД80-6 
МТОД80-7 
МТОД80-8 
МТОД80-9 
МТОд80-10 
МТОД80-11 
мТод80-12 
МТОТО40-4 
МТОТО40-5 
МТОТО40-6 
МТОТО40-7 
МТОТО40-8 
мтото40-9 
МТОТО40-10 
МТОТО40-11 
МТОТО40-12 
МТОТО63-4 
МТОТО63-5 
МТОТО63-6 
МТОТО63-7 
МТОТО63-8 
МТОТО63-9 
МТОТО63-10 
МТОТО63-11 
МТОТО63-12 
мтото80-4 
МТОТО80-5 
МТОТО80-6 
МТОТО80-7 
МТОТО80-8 


Стр. 


206 
206 
206 
206 
206 
206 
206 
206 
206 
206 
206 
206 
206 
206 
206 
206 
206 
206 
206 
206 
206 
206 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
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Тип 


прибора 


МТОТО80-9 
МТОТО80-10 
МТОТО80-11 
МТОТО80-12 
МТото100-4 
МТОТО100-5 
МТОТО100-6 
МТОТО100-7 
мтото!100-8 
МТОТО100-9 
МТОтТо100-10 
МТОТО100-11 
МТОтТо100-12 
МТОТО125-4 
МТОТО125-5 
МТОТО125-6 
МТОТО125-7 
МТОТО125-8 
МТОТО125-9 
МТОТО125-10 
МТОТО125-11 
МТОТО125-12 
МТОТО1 60-4 
МТОТО1 60-5 
МТОТО! 60-6 
МТОТО!1 60-7 
МТОТО1 60-8 
МТОТО1 60-9 
МТОТО!1 60-10 
МТОТО! 60-11 
МТОТО1 60-12 
МТТ40-4 
МТТ40-5 
МТТ40-6 
МТТ40-7 
МТТ40-8 
МТТ40-9 
МТТ40-10 
МТТ40-11 
МТТ40-12 
МТТ40-13 
МТТ40-14 
МТТ63-4 
МТТ63-5 
МТГ63-6 
МТГ63-7 


248 


Стр. 


202 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
204 
204 
204 
204 
204 
204 
204 
204 
204 
204 
184 
184 
184 
184 
184 
184 
184 
186 
186 
186 
186 
186 
186 
186 
186 


Продолжение перечня 


Тип 


МТТ63-8 
МТТ63-9 
МТТ63-10 
МТТ63-11 
МТТ63-12 
МТТ63-13 
МТТ63-14 
МТТ80-4 
МТТ80-5 
МТТ80-6 
МТТ80-7 
МТТ80-8 
МТТ80-9 
МТТ80-10 
МТТ80-11 
МТТ80-12 
МТТ80-13 
МТТ80-14 
МТТ!00-4 
МТТ!00-5 
МТТ!00-6 
МТТ100-7 
МТТ100-8 
МТТ100-9 
МТТ100-10 
МТТ100-11 
МТТ!00-12 
МТТ100-13 
МТТ100-14 
МТТ100-15 
МТТ100-16 
МТТ! 25-4 
МТТ125-5 
МТТ1 25-6 
МТТ125-7 
МТЕ! 25-8 
МТТ!25-9 
МТТ125-10 
МТТ!25-11 
МТТ125-12 
МТТ! 25-13 
МТТ1 25-14 
МТТ125-15 
МТТ! 25-16 
МТТ! 60-4 
МТТ! 60-5 


прибора 


186 
186 
186 
186 
186 
186 
186 
186 
186 
186 
186 
186 
186 
186 
186 
186 
186 
186 
186 
186 
186 
186 
186 
186 
186 
186 
186 
186 
188 
188 
188 
188 
188 
188 
188 
188 
188 
188 
188 
188 
188 
188 
188 
188 
188 
188 


Продолжение перечня 


Тип 


прибора 
МТТ 60-6 188 Т2-250-3 78 
МТТ! 60-7 188 Т2-250-4 78 
МТТ! 60-8 188 Т2-250-5 78 
МТТ1 60-9 188 Т2-250-6 80 
МТТ! 60-10 188 Т2-250-7 80 
МТТ! 60-11 188 Т2-250-8 80 
МТТ! 60-12 188 Т2-250-9 80 
МТТ! 60-13 188 Т2-250-10 82 
МТТ 60-14 188 Т2-250-11 82 
МТТ 60-15 188 Т2-250-12 82 
МТТТ 60-16 188 Т2-250-13 82 
Т2-12-0,5 36 Т2-250-14 82 
Т2-12-1 36 Т2-250-15 84 
Т2-12-2 36 Т2-250-16 84. 
Т2-12-3 36 Т2-320-1 84 
Т2-12-4 36 Т2-320-2 84 
Т2-12-5 36 Т2-320-3 84 
Т2-12-6 36 Т2-320-4 84 
Т2-12-7 38 Т2-320-5 84 
Т2-12-8 38 Т2-320-6 86 
Т2-12-9 38 Т2-320-7 86 
Т2-12-10 38 Т2-320-8 86 
Т2-12-11 38 Т2-320-9 86 
Т2-12-12 38 Т2-320-10 86 
Т2-25-0,5 40 Т2-320-11 86 
Т2-25-1 40 Т2-320-12 88 
Т2-25-2 40 Т2-320-13 88 
Т2-25-3 40 Т2-320-14 88 
Т2-25-4 42 Т2-800-18 96 
Т2-25-5 42 Т2-800-20 96 
Т2-25-6 42 Т2-800-22 96 
Т2-25-7 42 Т2-800-24 96 
Т2-25-8 42 Т3-320-16 88 
Т2-25-9 42 Т3-320-18 88 
Т2-25-10 44 Т3-320-20 88 
Т2-25-11 44 Т3-320-22 88 
Т2-25-1 2 44 Т3-320-24 88 
Т2-1 60-4 70 Т6-250-1 78 
Т2-160-5 70 Тб-250-2 78 
Т2-160-6 70 Т6-250-3 78 
Т2-160-7 70 Т6-250-4 78 
Т2-160-8 72 Тб-250-5 78 
Т2-159-9 72 Т6-250-6 80 
Т2-160-10 72 Т6-250-7 80 
Т2-250-1 78 Т6-250-8 80 
Т2-250-2 78 Т6-250-9 80 


249 


Продолжение перечня 


Тип Тип Стр. 
прибора прибора 

Т6-250-10 82 Т10-80-8 60 
Т9-250-4 78 Т10-80-9 62 
Т9-250-5 78 110-80-10 62 
Т9-250-6 80 110-80-11 62 
Т9-250-7 80 110-80-12 62 
Т9-250-8 80 Т15-32-4 46 
Т9-250-9 80 Т15-32-5 46 
Т9-250-10 82 Т15-32-6 46 
Т9-250-11 82 Т15-32-7 46 
Т9-250-12 82 Т15-32-8 46 
Т9-250-13 82 Т15-32-9 46» 
Т9-250-14 82 115-32-10 46 
Т9-250-15 84 115-32-11 46 
Т9-250-16 84 115-32-12 46 
Т10-10-4 34 Т1 5-32-13 46 
Т10-10-5 36 Т1 5-32-14 46 
Т10-10-6 36 Т1 5-32-15 46 
Т10-10-7 36 Т1 5-32-16 46 
Т10-10-8 36 Т15-32-18 46 
Т10-10-9 36 Т15-40-4 48 
Т10-10-10 36 Т15-40-5 48 
Т10-10-11 36 Т15-40-6 48 
Т10-10-12 36 Т15-40-7 48 
Т10-25-4 42 Т15-40-8 | 48 
Т10-25-5 42 Т15-40-9 48 
Т10-25-6 42 Т15-40-10 48 
Т10-25-7 42 Т1 5-40-11 48 
Т10-25-8 42 Т1 5-40-12 48 
Т10-25-9 42 Т1 5-40-13 50 
110-25-10 44 115-40-14 50 
Т10-25-11 44 Т1 5-40-15 50 
110-25-12 44 115-40-16 50 
Т10-50-4 52 115-40-18 50 
Т10-50-5 52 Т15-80-4 60 
Т10-50-6 52 Т15-80-5 60 
Т10-50-7 52 Т15-80-6 60 
Т10-50-8 52 Т15-80-7 60 
Т10-50-9 54 Т15-80-8 60 
Т10-50-10 54 Т15-80-9 62 
110-50-11 54 Т1 5-80-10 62 
Т10-50-12 54 Т1 5-80-11 62 
Т10-80-4 60 Т1 5-80-12 62 
Т10-80-5 60 Т15-80-13 62 
Т10-80-6 60 Т1 5-80-14 62 
Т10-80-7 60 Т1 5-80-15 62 


250 


прибора 


Т15-80-16 
Т1 5-80-18 
Т15-100-4 
Т15-100-5 
Т15-100-6 
Т15-100-7 
Т15-100-8 
Т15-100-9 
Т15-100-10 
Т15-100-11 
Т15-100-12 
Т15-100-13 
Т15-100-14 
Т15-100-15 
Т15-100-16 
Т15-125-4 
Т15-125-5 
Т15-125-6 
Т15-125-7 
Т15-125-8 
Т15-125-9 
Т15-125-10 
Т15-125-11 
Т15-125-12 
Т15-125-13 
Т15-125-14 
Т15-125-15 
Т15-125-16 
Т15-125-18 
Т15-160-4 
Т15-160-5 
Т15-160-6 
Т15-160-7 
Т15-160-8 
Т15-160-9 
Т15-160-10 
Т15-160-11 
Т15-160-12 
Т15-160-13 
Т15-160-14 
Т1 5-1 60-15 
Т15-160-16 
Т15-160-18 
Т15-200-4 
Т15-200-5 
Т15-200-6 


Продолжение перечня 


Тип 


прибора 


Т15-200-7 
Т15-200-8 
Т15-200-9 
Т15-200-10 
Т15-200-11 
Т15-200-12 
Т15-200-13 
Т15-200-14 
Т15-200-15 
Т15-200-16 
Т15-200-18 
Т15-250-4 
Т15-250-5 
Т15-250-6 
Т15-250-7 
Т15-250-8 
Т15-250-9 
Т15-250-10 
Т15-250-11 
Т15-250-12 
Т15-250-13 
Т15-250-14 
Т15-250-15 
Т15-250-16 
Т15-250-17 
Т15-250-18 
Т16-250-4 
Т16-250-5 
Т16-250-6 
Т16-250-7 
Т16-250-8 
Т16-250-9 
Т16-250-10 
Т16-250-11 
Т16-250-12 
Т16-250-13 
Т16-250-14 
Т16-250-15 
Т16-250-16 
Т16-250-17 
Т16-250-18 
Т16-320-4 
Т16-320-5 
Т16-320-6 
Т16-320-7 
Т16-320-8 


Стр. 


251 


Продолжение перечня 


Тип Стр. Тип 
прибора прибора 
Т16-320-9 86 Т100-13 66 
Т16-320-10 86 Т100-14 66 
Т16-320-11 86 Т106-10-1 34 
Т16-320-12 88 Т106-10-2 34 
Т1 6-320-13 88 17106-10-3 34 
Т16-320-14 38 т106-10-4 34 
Т16-320-15 38 Т106-10-5 36 
Т1 6-320-16 88 Т106-10-6 36 
Т16-320-18 88 Т106-10-7 36 
Т25-1 40 Т106-10-8 36 
Т25-2 40 Т112-10-1 34 
Т25-3 40 1112-10-2 34 
Т25-4 42 Т112-10-3 34 
Т25-5 42 1Т112-10-4 34 
Т25-6 42 Т112-10-5 36 
Т25-7 42 Т112-10-6 36 
Т25-8 42 Т112-10-7 36 
Т25-9 44 1Т112-10-8 36 
125-10 44 Т112-10-9 36 
125-11 44 1112-10-10 36 
125-12 44 1112-10-11 36 
Т50-1 50 1112-10-12 36 
Т50-2 50 Т! 12-1 6-1 38 
Т50-3 52 1Т112-16-2 38 
Т50-4 52 Т112-16-3 38 
Т50-5 52 Т1 12-16-4 38 
Т50-6 52 Т112-16-5 38 
Т50-7 52 Т112-16-6 38 
Т50-8 52 1Т112-16-7 38 
Т50-9 54 Т112-16-8 38 
Т50-10 54 Т112-16-9 38 
Т50-11 54 1112-16-10 38 
150-12 54 1112-16-11 38 
Т100-1 64 1112-16-12 38 
Т100-2 64 Т122-20-1 38 
Т100-3 64 Т122-20-2 38 
т100-4 64 1122-20-3 40 
Т100-5 64 1122-20-4 40 
1100-6 64 Т122-20-5 40 
Т100-7 66 Т122-20-6 40 
Т100-8 66 1122-20-7 40 
Т100-9 66 Т122-20-8 40 
1100-10 66 Т122-20-9 40 
1100-11 66 1122-20-10 40 
Т100-12 66 1122-20-11 40 


252 


Тип 
прибора 


1122-20-12 
1Т122-25-1 
1Т122-25-2 
Т122-25-3 
Т122-25-4 
1122-25-5 
1Т122-25-6 
Т122-25-7 
Т122-25-8 
Т122-25-9 
1122-25-10 
1122-25-11 
1122-25-12 
Т123-200-4 
Т123-200-5 
Т123-200-6 
Т123-200-7 
1123-200-8 
Т123-200-9 
Т123-200-10 
1123-200-11 
Т123-200-12 
1123-200-13 
Т123-200-14 
1123-200-15 
Т123-200-1 6 
1123-250-4 
Т123-250-5 
Т123-250-6 
Т123-250-7 
Т123-250-8 
Т123-250-9 


Т123-250-11 
Т123-250-12 
Т123-320-4 
Т123-320-5 
Т123-320-6 
Т123-320-7 
Т123-320-8 
Т1 31-40-1 
Т1 31-40-2 
Т131-40-3 
1Т131-40-4 
Т1 31-40-5 
Т1 31-40-6 


Продолжение перечня 


Тип 


прибора 


Т131-40-7 
Т1 31-40-8 
Т1 31-40-9 
Т1 31-40-10 
Т1 31-40-11 
1131-40-12 
Т131-50-1 
Т1 31-50-2 
Т1 31-50-3 
Т131-50-4 
Т1 31-50-5 
Т1 31-50-6 
Т1 31-50-7 
Т1 31-50-8 
Т1 31-50-9 
Т1 31-50-10 
1131-50-11 
Т1 31-50-12 
1132-16-13 
Т1 32-16-14 
Т1 32-16-15 
Т1 32-16-16 
1132-16-18 
Т1 32-16-20 
Т132-25-13 
Т1 32-25-14 
Т1 32-25-15 
1132-25-16 
Т1 32-25-18 
1132-25-20 
Т1 32-40-1 
Т1 32-40-2 
Т1 32-40-3 
Т1 32-40-4 
Т132-40-5 
Т132-40-6 
Т132-40-7 
Т1 32-40-8 
Т132-40-9 
Т1 32-40-10 
Т1 32-40-11 
Т1 32-40-12 
Т132-50-1 
Т1 32-50-2 
Т1 32-50-3 
Т132-50-4 


Стр. 


253 


Тип 


прибора 


Т132-50-5 
Т132-50-6 
1Т132-50-7 
Т132-50-8 
Т132-50-9 
Т1 32-50-10 
Т132-50-11 
Т1 32-50-12 
Т133-320-9 
Т133-320-10 
Т133-320-11 
Т133-320-12 
Т133-320-13 
Т133-320-14 
Т133-320-15 
Т133-320-16 
Т133-320-18 
Т133-320-20 
Т133-400-4 
Т1 33-400-5 
Т133-400-6 
Т133-400-7 
Т133-400-8 
Т133-400-9 
Т133-400-10 
Т133-400-11 
Т1 33-400-12 
Т133-400-13 
Т133-400-14 
Т133-400-15 
11 33-400-16 
Т141-40-13 
1141-40-14 
1141-40-15 
1141-40-16 
1141-40-18 
1141-40-20 
Т141-50-13 
1141-50-14 
Т141-50-15 
Т141-50-16 
1141-50-18 
Т141-50-20 
Т141-63-1 
1Т141-63-2 


254 


Продолжение перечня 


Тип Стр. 
прибора 

Т141-63-3 56 
Т141-63-4 56 
Т141-63-5 56 
Т141-63-6 56 
Т141-63-7 56 
Т141-63-8 56 
Т141-63-9 56 
Т141-63-10 58 
Т141-63-11 58 
Т141-63-12 58 
Т141-80-1 58 
Т141-80-2 58 
Т141-80-3 60 
Т141-80-4 60 
Т141-80-5 60 
Т141-80-6 60 
Т141-80-7 60 
Т141-80-8 60 
Т141-80-9 62 
Т141-80-10 62 
Т141-80-11 62 
Т141-80-12 62 
1142-32-13 46 
1142-32-14 46 
Т142-32-15 46 
Т142-32-16 46 
Т142-32-18 46 
1142-32-20 46 
1142-40-13 50 
1142-40-14 50 
Т142-40-15 50 
Т142-40-16 50 
Т142-40-18 50 
Т142-40-20 50 
Т142-50-13 54 
Т142-50-14 54 
Т142-50-15 54 
Т142-50-16 56 
Т142-50-18 56 
Т142-50-20 56 
Т142-63-1 56 
Т142-63-2 56 
Т142-63-3 56 
Т142-63-4 56 
Т142-63-5 56 


Тип 


Т142-63-6 
Т142-63-7 
Т142-63-8 
Т142-63-9 
1142-63-10 
1142-63-11 
1142-63-12 
1Т142-80-1 
Т142-80-2 
Т142-80-3 
Т142-80-4 
Т142-80-5 
Т142-80-6 
Т142-80-7 
Т142-80-8 
Т142-80-9 
1142-80-10 
1142-80-11 
1142-80-12 
Т143-400-18 
Т143-400-20 
Т143-400-22 
Т143-400-24 
Т143-500-4 
Т143-500-5 
Т143-500-6 
Т143-500-7 
Т143-500-8 
Т143-500-9 
Т143-500-10 
Т143-500-11 
Т143-500-12 
Т143-500-13 
Т143-500-14 
Т143-500-15 
Т143-500-16 
Т143-630-4 
Т143-630-5 
Т143-630-6 
Т143-630-7 
Т143-630-8 
Т143-630-9 
Т143-630-10 
Т143-630-11 
Т143-630-12 
1151-63-13 


прибора 


Продолжение перечня 


Т151-63-14 
Т151-63-15 
1151-63-16 
1151-63-18 
Т151-63-20 
Т151-80-13 
Т151-80-14 
1151-80-15 
1151-80-16 
Т1 51-80-18 
1151-80-20 
Т151-100-3 
Т151-100-4 
Т151-100-5 
Т151-100-6 
Т151-100-7 
1Т151-100-8 
Т151-100-9 
Т151-100-10 
Т151-100-11 
Т151-100-12 
Т151-100-13 
Т151-100-14 
Т151-100-15 
Т151-100-16 
Т152-63-13 
1152-63-14 
1152-63-15 
1152-63-16 
1152-63-18 
1152-63-20 
Т152-80-13 
1152-80-14 
1152-80-15 
1152-80-16 
Т1 52-80-18 
1152-80-20 
1Т153-630-20 
Т153-630-22 
115 3-630-24 
Т153-800-10 
Т153-800-11 
Т153-800-12 
Т153-800-13 
Т153-800-14 
Т153-800:15 


255 


Продолжение перечня 


Тип Стр. Тип Стр. 
прибора прибора 
Т153-800-16 96 Т171-200-4 74 
Т153-800-18 96 Т171-200-5 74 
Т1 60-1 70 Т171-200-6 74 
Т1 60-2 70 Т171-200-7 74 
Т160-3 70 Т171-200-8 74 
Т160-4 70 Т171-200-9 76 
Т160-5 70 Т171-200-10 76 
т160-6 70 Т171-200-11 76 
Т1 60-7 70 Т171-200-12 76 
Т160-8 72 Т171-200-13 76 
Т1 60-9 72 Т171-200-14 76 
Т1 60-10 72 Т171-200-15 78 
Т1 60-11 72 Т171-200-16 78 
7160-12 72 Т171-250-3 78 
7160-13 72 Т171-250-4 78 
Т1 60-14 72 Т171-250-5 78 
Т161-125-3 68 Т171-250-6 80 
Т161-125-4 68 Т171-250-7 80 
Т1 61-125-5 68 Т171-250-8 80 
Т1 61-125-6 68 Т171-250-9 80 
Т161-125-7 68 Т171-250-10 82 
Т161-125-8 68 Т171-250-11 82 
Т1 61-125-9 68 Т171-250-12 82 
Т1 61-125-10 68 Т171-250-13 82 
Т161-125-11 68 Т171-250-14 84 
Т161-125-12 68 Т171-250-15 84 
Т1 61-125-13 70 Т171-250-16 84 
Т1 61-125-14 70 Т171-320-3 84 
Т1 61-125-15 70 Т171-320-4 84 
Т161-125-16 70 Т171-320-5 84 
Т1 61-1 60-3 70 11 71-320-6 86 
Т1 61-1 60-4 70 86 
Т171-320-7 
Т1 61-160-5 70 86 
Т171-320-8 
Т1 61-160-6 70 86 
Т171-320-9 
Т1 61-160-7 70 86 
Т171-320-10 
Т1 61-1 60-8 72 86 
Т171-320-11 
Т161-160-9 72 88 
Т171-320-12 
Т1 61-160-10 72 88 
Т171-320-13 
Т1 61-1 60-11 72 88 
Т171-320-14 
Т1 61-160-12 72 88 
Т171-320-15 
7161-160-13 72 88 
Т171-320-16 
Т1 61-1 60-14 72 1 
Т173-1250-28 00 
Т1 61-1 60-15 72 1 
Т173-1250-30 00 
Т1 61-160-16 74 10 
Т173-1250-40 0 
Т1 61-160-18 74 1222-20-1 38 
Т171-200-3 74 - 


256 


Тип 


Т222-20-2 
Т222-20-3 
Т222-20-4 
Т222-20-5 
Т222-20-6 
Т222-20-7 
Т222-20-8 
Т222-20-9 
1222-20-10 
Т222-20-11 
Т222-20-12 
1222-20-1 
Т222-25-2 
Т222-25-3 
Т222-25-4 
Т222-25-5 
Т222-25-6 
1222-25-17 
Т222-25-8 
Т222-25-9 
Т222-25-10 
Т222-25-11 
1222-25-12 
Т232-16-13 
Т232-16-14 
Т232-16-15 
Т232-16-16 
Т232-16-18 
Т232-16-20 
Т232-25-13 
1232-25-14 
1232-25-15 
1232-25-16 
Т232-25-18 
Т232-25-20 
Т232-40-1 
Т232-40-2 
Т232-40-3 
Т232-40-4 
Т232-40-5 
Т232-40-6 
Т232-40-7 
Т232-40-8 
Т232-40-9 
Т232-40-10 
Т232-40-11 


Стр. 


Продолжение перечня 


Тип 


прибора 


Т232-40-12 
Т232-50-1 
Т232-50-2 
Т232-50-3 
Т232-50-4 
Т232-50-5 
Т232-50-6 
Т232-50-7 
Т232-50-8 
Т232-50-9 
1232-50-10 
Т232-50-11 
1232-50-12 


` 1242-32-13 


1242-32-14 
Т242-32-15 
Т242-32-16 
1242-32-18 
Т242-32-20 
1242-40-13 
1242-40-14 
Т242-40-15 
Т242-40-16 
1242-40-18 
Т242-40-20 
1242-50-13 
Т242-50-14 
1242-50-15 
1242-50-16 
1242-50-18 
1242-50-20 
Т242-63-1 
Т242-63-2 
Т242-63-3 
Т242-63-4 
Т242-63-5 
Т242-63-6 
Т242-63-7 
Т242-63-8 
Т242-63-9 
Т242-63-10 
1242-63-11 
1242-63-12 
Т242-80-1 
Т242-80-2 
Т242-80-3 


Стр. 


257 


Тип 
прибора 


Т242-80-4 
Т242-80-5 
Т242-80-6 
Т242-80-7 
Т242-80-8 
Т242-80-9 
Т242-80-10 
Т242-80-11 
1242-80-12 
Т252-63-13 
Т252-63-14 
1252-63-15 
Т252-63-16 
Т252-63-18 
1252-63-20 
Т252-80-13 
Т252-80-14 
1252-80-15 
Т252-80-16 
Т252-80-18 
Т252-80-20 
Т253-800-20 
Т253-800-22 
Т253-800-24 
Т253-1000-10 
Т253-1000-11 
Т253-1000-12 
Т253-1000-13 
Т253-1000-14 
Т253-1000-15 
Т253-1000-16 
Т253-1000-18 
Т253-1250-4 
Т253-1250-5 
Т253-1250-6 
Т253-1250-7 
Т253-1250-8 
Т253-1250-9 
Т253-1250-10 
Т253-1250-11 
Т253-1250-12 
Т353-800-24 
Т35 3-800-28 
Т353-800-32 
Т500-1 


258 


Продолжение перечня 


Тип 
прибора 


1Т500-2 
Т500-3 
Т500-4 
Т500-5 
Т500-6 
Т500-7 
Т500-8 
Т500-9 
1500-10 
1500-11 
1500-12 
1500-13 
1500-14 
1500-15 
1500-16 
1630-16 
Т630-18 
1630-20 
1630-22 
1630-24 
1800-10 
1800-11 
1800-12 
1800-13 
1800-14 
1800-15 
1800-16 
1800-18 
11000-10 
11000-11 
Т1000-12 
Т1000-13 
11000-14 
11000-15 
11000-16 
11000-18 
ТБ2-1 60-3 
ТБ2-160-4 
ТБ2-1 60-5 
ТБ2-160-6 
ТБ2-160-7 
ТБ2-1 60-8 
ТБ2-1 60-9 
ТБ2-160-10 
ТБ2-1 60-11 


Стр. 


Тип 
прибора 


ТБ2-160-12 
ТБЗ-200-3 
ТБЗ-200-4 
ТБЗ-200-5 
ТБЗ-200-6 
ТБЗ-200-7 
ТБЗ-200-8 
ТБЗ-200-9 
ТБЗ-200-10 
ТБ133-200-6 
ТБ133-200-7 
ТБ133-200-8 
ТБ133-200-9. 
ТБ133-200-10 
ТБ133-200-11 
ТБ133-200-12 
ТБ133-250-6 
ТБ133-250-7 
ТБ133-250-8 
ТБ133-250-9 
ТБ133-250-10 
ТБ133-250-11 
ТБ133-250-12 
ТБ143-320-6 
ТБ143-320-7 
ТБ143-320-8 
ТБ143-320-9 
ТБ143-320-10 
ТБ143-320-11 
ТБ143-320-12 
ТБ143-400-6 
ТБ143-400-7 
ТБ143-400-8 
ТБ143-400-9 
ТБ143-400-10 
ТБ143-400-11 
ТБ143-400-12 
ТБ151-50-5 
ТБ151-50-6 
ТБ151-50-7 
ТБ151-50-8 
ТБ151-50-9 
ТБ1 51-50-10 
ТБ151-50-11 
ТБ151-50-12 


114 
114 
114 
114 
114 
114 
116 
116 
116 
114 
114 
116 
116 
116 
116 
116 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
122 
122 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 


Продолжение перечня 


Тип 
прибора 


ТБ151-63-5 
ТБ151-63-6 
ТБ151-63-7 
ТБ151-63-8 
ТБ151-63-9 
ТБ151-63-10 
ТБ151-63-11 
ТБ151-63-12 
ТБ153-630-6 
ТБ153-630-7 
ТБ153-630-8 
ТБ153-630-9 
ТБ153-630-10 
ТБ153-630-11 
ТБ15 3-630-12 
ТБ153-800-6 
ТБ15 3-800-7 
ТБ15 3-800-8 
ТБ153-800-9 
ТБ153-800-10 
ТБ153-800-11 
ТБ153-800-12 
ТБ161-80-5 
ТБ161-80-6 
ТБ161-80-7 
ТБ161-80-8 
ТБ161-80-9 
ТБ1 61-80-10 
ТБ161-80-11 
ТБ161-80-12 
ТБ161-100-5 
ТБ161-100-6 
ТБ161-100-7 
ТБ161-100-8 
ТБ161-100-9 
ТБ161-100-10 
ТБ161-100-11 
ТБ161-100-12 
ТБ171-160-5 
ТБ171-160-6 
ТБ171-160-7 
ТБ171-160-8 
ТБ171-160-9 
ТБ171-160-10 
ТБ171-160-11 


Стр. 


108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
124 
124 
124 
108 
108 
108 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
112 
112 
112 
112 
112 
114 
114 


259 


Продолжение перечня 


Тип Тип Стр. 
прибора прибора 
ТБ171-1 60-12 114 ТБ25 3-800-6 122 
ТБ171-200-5 114 ТБ253-800-7 122 
ТБ171-200-6 114 ТБ253-800-8 122 
ТБ171-200-7 114 ТБ253-800-9 124 
ТБ171-200-8 116 ТБ253-800-10 124 
ТБ171-200-9 116 ТБ25 3-800-1 1 124 
ТБ171-200-10 116 ТБ253-800-12 124 
ТБ171-200-11 116 ТБ25 3-800-13 124 
ТБ171-200-12 116 ТБ25 3-800-14 124 
ТБ200-3 114 ТБ253-1000-6 124 
ТБ200-4 114 ТБ25 3-1000-7 24 
ТБ200-5 114 ТБ25 3-1000-8 124 
ТБ200-6 114 ТБ253-1000-9 124 
ТБ200-7 114 ТБ25 3-1000-10 124 
ТБ200-8 114 ТБ25 3-1000-11 124 
ТБ200-9 116 ТБ253-1000-12 124 
ТБ200-10 116 ТБ253-1000-13 124 
ТБ200-11 116 ТБ253-1000-14 124 
ТБ200-12 116 ТБ261-125-6 112 
ТБ250-3 116 ТБ261-125-7 112 
ТБ250-4 116 ТБ261-125-8 112 
ТБ250-5 116 ТБ261-125-9 112 
ТБ250-6 118 ТБ261-125-10 112 
ТБ250-7 118 ТБ261-125-11 112 
ТБ250-8 118 ТБ261-125-12 112 
ТБ250-9 118 ТБ261-125-13 112 
ТБ250-10 118 ТБ261-125-14 112 
ТБ251-80-6 108 ТБ261-1 60-6 112 
ТБ251-80-7 110 ТБ261-1 60-7 112 
ТБ251-80-8 110 ТБ261-1 60-8 112 
ТБ251-80-9 110 ТБ2 61-1 60-9 112 
ТБ251-80-10 110 ТБ261-1 60-10 114 
ТБ251-80-11 110 ТБ261-1 60-11 114 
ТБ251-80-12 110 ТБ2 61-1 60-12 114 
ТБ251-80-13 110 ТБ261-1 60-13 114 
ТБ251-80-14 110 ТБ2 61-1 60-14 114 
ТБ251-100-6 110 ТБ271-200-6 114 
ТБ251-100-7 110 ТБ271-200-7 114 
ТБ251-100-8 110 ТБ271-200-8 116 
ТБ251-100-9 110 ТБ271-200-9 116 
ТБ251-100-10 110 ТБ271-200-10 116 
ТБ251-100-11 110 ТБ271-200-11 116 
ТБ251-100-12 \ 112: ^ ТБ271-200-12 116 
ТБ251-100-13 112 ТБ271-200-13 116 
ТБ251-100-14 112 ТБ271-200-14 116 


260 


Тип 


нрбора 


ТБ271-250-6 
ТБ271-250-7 
ТБ271-250-8 
ТБ271-250-9 
ТБ271-250-10 
ТБ271-250-11 
ТБ271-250-12 
ТБ271-250-13 
ТБ271-250-14 
ТБ 329-3 
ТБ320-4 
ТБ320-5 
ТБ320-6 
ТБ320-7 
ТБ320-8 
ТБ320-9 
ТБ320-10 
ТБ320-11 
ТБ320-12 


ТБ3$3-630-12 
ТБ353-630-13 
ТБ353-630-14 
ТБ353-630-15 
ТБ3$3-630-16 
ТБ3$ 3-630-18 
ТБ3$3-630-20 
ТБ3$ 3-800-12 
ТБ35 3-800-13 
ТБ353-800-14 
ТБ353-800-15 
ТБ353-800-16 
ТБ35 3-800-18 
ТБ35 3-800-20 
ТБ3$3-1000-12 
ТБ3$3-1000-13 
ТБ3$ 3-1900-14 
ТБ353-1000-15 
ТБ3$ 3-1900-16 
ТБ3&3-1600-18 
ТБ3$ 3-1600-20 
ТБ409-3 
ТБ499-4 
Т5496- 
ТБ400-6 
ТБ4099-7 


Стр. 


118 

118 

118 

118 

118 

118 

118 

118 

118 

118 

118 

118 
118 
118 
120 
120 
120 
120 
120 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
120 
120 
120 
120 
120 


Продолжение перечня 


Тип 
прибора 


ТБ400-8 

ТБ400-9 

ТБ400-10 
ТБК143-250-13 
ТБК!43-250-14 
ТБК!43-250-15 
ТБК!43-250-16 
ТБК!43-250-18 
ТБК!43-250-20 
ТБК143-320-13 
ТБК!43-320-14 
ТБК!43-320-15 
ТБК143-320-16 
ТБК!43-320-18 
ТБК!143-320-20 
ТБК!71-125-5 
ТБК!71-125-6 
ТБК171-125-7 
ТБК!71-125-8 
ТБК171-125-9 
ТБК!71-125-10 
ТБК171-125-11 
ТБК!71-125-12 
ТБК!71-1 60-5 
ТБК!71-160-6 
ТБК171-160-7 
ТБК171-1 60-8 
ТБК!71-1 60-9 
ТБК!71-1 60-10 
ТБК171-160-11 
ТБК!71-160-12 
ТДЧ153-320/125-6 
ТДЧ153-320/125-7 
ТДЧ153-320/125-8 
ТДЧ153-320/125-9 
ТДЧ153-320/125-10 
ТДЧ!1 53-320/125-11 
ТДЧ1 53-320/125-12 
ТДЧ153-320/125-13 
ТДЧ!153-320/125-14 
ТДЧ153-320/125-15 
ТДЧ!53-320/125-16 
ТДЧ153-400/1 60-6 
ТДЧ153-400/1 60-7 
ТДЧ153-400/1 60-8 


Стр. 


120 
120 
120 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
170 
170 
170 
170 
170 
170 
170 
170 
170 
170 
170 
170 
170 
170 


261 


Продолжение перечня 


Тип 
прибора 


Тип 
прибора 


ТДЧ! 53-400/1 60-9 170 Т3132-40-12 138 
ТДЧ!1 53-400/1 60-10 170 Т3132-50-4 138 
ТДУЧ1 53-400/1 60-11 170 Т3132-50-5 138 
ТДУЧ153-400/1 60-12 170 Т3132-50-6 138 
ТДЧ153-400/1 60-13 170 Т3132-50-7 138 
`ТДЧ153-400/160-14 170 Т3132-50-8 138 
ТДЧ1 53-400/1 60-1 5 170 Т3132-50-9 138 
ТДЧ153-400/1 60-16 170 Т3132-50-10 138 
ТДЧ171-125/50-6 168 Т3132-50-11 140 
ТДЧ171-125/50-7 168 Т3132-50-12 140 
ТДЧ171-125/50-8 168 Т3142-63-4 140 
ТДЧ171-125/50-9 168 Т3142-63-5 140 
ТДУЧ171-125/50-10 168 Т3142-63-6 140 
ТДЧ171-125/50-11 168 Т3142-63-7 140 
ТДЧ171-125/50-12 168 Т3142-63-8 140 
ТДЧ171-125/50-13 168 Т3142-63-9 140 
ТДЧ171-125/50-14 168 Т3142-63-10 140 
ТДЧ171-125/50-15 168 Т3142-63-11 140 
ТДЧ171-125/50-16 170 Т3142-63-12 140 
ТДЧ171-160/63-6 170 Т3142-80-4 140 
ТДЧ171-160/63-7 170 Т3142-80-5 140 
ТДЧ171-160/63-8 170 Т3142-80-6 140 
ТДЧ171-160/63-9 170 Т3142-80-7 140 
ТДЧ171-160/63-10 170 Т3142-80-8 140 
ТДЧ171-160/63-11 170 Т3142-80-9 140 
ТДЧ171-160/63-12 170 Т3142-80-10 140 
ТДЧ171-160/63-13 170 Т3142-80-11 140 
ТДЧ171-160/63-14 170 Т3142-80-12 140 
ТДЧ171-160/63-15 170 ТЛ2-160-6 172 
ТДЧ171-160/63-16 170 ТЛ2-1 60-7 172 
Т3123-200-6 140 ТЛ2-1 60-8 172 
Т3123-200-7 140 ТЛ2-1 60-9 172 
Т3123-200-8 140 ТЛ2-1 60-10 172 
Т3123-200-9 140 ТЛ2-1 60-11 172 
Т3123-200-10 140 ТЛ2-200-6 172 
Т3123-200-11 140 ТЛ2-200-7 172 
Т3123-200-12 140 ТЛ2-200-8 172 
Т3132-40-4 138 ТЛ2-200-9 172 
Т3132-40-5 138 ТЛ2-200-10 172 
Т3132-40-6 138 ТЛ2-200-11 172 
Т3132-40-7 138 ТЛ4-250-4 172 
1т3132-40-8 138 ТЛ4-250-5 172 
Т3132-40-9 138 ТЛ4-250-6 172 
Т3132-40-10 138 ТЛ4-250-7 172 
Т3132-40-11 138 ТЛ4-250-8 172 


262 


Тип 
прибора 
ТЛ4-250-9 
ТЛ4-250-10 
ТЛ4-250-11 
ТЛ171-250-7 
ТЛ171-250-8 
ТЛ171-250-9 
ТЛ171-250-10 
ТЛ171-250-11 
ТЛ171-320-7 
ТЛ171-320-8 
ТЛ171-320-9 
ТЛ171-320-10 
ТЛ171-320-11 
ТЛ250-4 
ТЛ250-5 
ТЛ250-6 
ТЛ250-7 
ТЛ250-8 
ТЛ250-9 
ТЛ250-10 
ТЛ271-250-6 
ТЛ271-250-7 
ТЛ271-250-8 
ТЛ271-250-9 
ТЛ271-250-10 
ТЛ271-250-11 
ТЛ271-320-6 
ТД271-320-7 
ТЛ271-320-8 
ТЛ271-320-9 
ТЛ271-320-10 
ТЛ271-320-11 
ТО?2-10-1 
ТО?2-10-2 
ТО2-10-3 
ТО?2-10-4 
ТО2-10-5 
ТО2-10-6 
ТО2-10-7 
ТО2-10-8 
ТО2-10-9 
ТО2-10-10 
ТО2-40-1 
ТО2-40-2 
То2-40-3 
ТО2-40-4 


Стр. 


—— 


174 
174 
174 
172 
174 
174 
174 
174 
174 
174 
174 
174 
174 
172 
172 
172 
172 
172 
174 
174 
172 
172 
174 
174 
174 
174 
174 
174 
174 
174 
174 
174 
176 
176 
176 
176 
176 
176 
176 
176 
176 
176 
178 
178 
178 
178 


Продолжение перечня 


—— 


Тип 
прибора 


ТО2-40-5 
ТО2-40-6 
ТО2-40-7 
ТО?-40-8 
ТО2-40-9 
ТО2-40-10 
ТО125-10-1 
ТО125-10-2 
ТО125-10-3 
ТО125-10-4 
ТО125-10-5 
ТО125-10-6 
ТО125-10-7 
ТО125-10-8 
ТО125-10-9 
ТО125-10-10 
ТО125-10-11 
ТО125-10-12 
ТО125-10-13 
ТО125-10-14 
ТО125-12,5-1 
ТО125-12,5-2 
ТО125-12,5-3 
ТО125-12,5-4 
ТО125-12,5-5 
ТО125-12,5-6 
ТО125-12,5-7 
ТО125-12,5-8 
ТО125-12-5-9 
ТО125-12,5-10 
ТО125-12,5-11 
ТО125-12,5-12 
ТО125-12,5-13 
ТО125-12,5-14 
ТО132-25-6 
ТО132-25-7 
ТО132-25-8 
ТО132-25-9 
ТО132-25-10 
ТО1 32-25-11 
ТО132-25-12 
ТО132-40-6 
ТО132-40-7 
ТО132-40-8 
ТО132-40-9 
ТО132-40-10 


Стр. 


263 


Продолжение перечня 


Тип Тип Стр. 
прибора прибора 

ТО132-40-11 180 ТС2-16-5 148 
ТО132-40-12 180 ТС2-1 6-6 148 
ТО142-50-6 180 ТС2-1 6-7 148 
ТО142-50-7 180 ТС2-1 6-8 148 
ТО142-50-8 180 ТС2-1 6-9 148 
ТО142-50-9 180 ТС2-1 6-10 148 
ТО142-50-10 180 ТС2-1 6-11 148 
ТО142-50-11 180 ТС2-25-1 148 
ТО142-50-12 180 ТС2-25-2 148 
ТО142-63-6 180 ТС?2-25-3 150 
ТО142-63-7 180 ТС2-25-4 150 
ТО142-63-8 180 ТС2-25-5 150 
ТО142-63-9 180 ТС2-25-6 150 
ТО142-63-10 180 ТС2-25-7 150 
ТО142-63-11 180 ТС2-25-8 150 
ТО142-63-12 180 ТС2-25-9 150 
ТО142-80-6 180 ТС2-25-10 150 
ТО142-80-7 182 ТС2-25-11 150 
ТО142-80-8 182 ТС2-40-1 150 
ТО142-80-9 182 ТС2-40-2 150 
ТО142-80-10 182 ТС2-40-3 152 
То142-80-11 182 ТС2-40-4 152 
ТС142-80-12 182 ТС2-40-5 152 
ТС6б,3-1 144 ТС2-40-6 152 
ТС6б,3-2 144 ТС2-40-7 152 
ТСб,3-2,5 144 ТС2-40-8 152 
ТС6б,3-3 144 ТС2-40-9 152 
ТС6б,3-4 144 ТС2-40-10 152 
ТСб,3-5 144 ТС2-40-11 152 
ТС6,3-6 144 ТС?2-50-1 152 
ТС2-10-1 144 ТС2-50-2 154 
ТС2-10-2 144 ТС?2-50-3 154 
ТС2-10-3 144 ТС?2-50-4 154 
ТС?-10-4 144 ТС2-50-5 154 
ТС?2-10-5 146 ТС?2-50-6 154 
ТС2-10-6 146 ТС2-50-7 154 
ТС2-10-7 146 ТС2-50-8 154 
ТС2-10-8 146 ТС2-50-9 154 
ТС2-10-9 146 ТС?2-50-10 154 
ТС2-10-10 146 ТС2-50-11 156 
ТС2-10-11 146 ТС2-63-1 156 
ТС2-1 6-1 ` 146 ТС2-63-2 156 
ТС2-16-2 146 ТС2-63-3 156 
ТС2-16-3 146 ТС2-63-4 156 
ТС2-16-4 146 ТС2-63-5 156 


264. 


прибора 


ТС2-63-6 
ТС2-63-7 
ТС2-63-8 
ТС2-63-9 
ТС2-63-10 
ТС?2-63-11 
ТС?2-80-1 
ТС2-80-2 
ТС2-80-3 
ТС2-80-4 
ТС2-80-5 
ТС2-80-6 
ТС2-80-7 
ТС2-80-8 
ТС2-80-9 
ТС2-80-10 
ТС2-80-11 
ТС80-1 
ТС80-2 
ТС80-3 
ТС80-4 
ТС80-5 
ТС80-6 
ТС80-7 
ТС80-8 
ТС80-9 
ТС80-10 
ТС80-11 
ТС80-12 
ТС106-10-1 
ТС106-10-2 
ТС106-10-3 
ТС106-10-4 
ТС106-10-5 
ТС106-10-6 
ТС106-10-7 
ТС106-10-8 
ТС112-10-1 
СТ112-10-2 
ТС112-10-3 
1С112-10-4 
ТС112-10-5 
ТС112-10-6 
ТС112-10-7 
ТС112-10-8 


Продолжение перечня 


Тип 


прибора 


ТС112-10-9 


ТС112-10-10 


ТС112-10-11 


ТС112-10-12 


ТС112-16-1 
ТС112-16-2 
ТС112-16-3 
ТС112-16-4 
ТС112-16-5 
ТС112-16-6 
ТС112-16-7 
ТС112-16-8 
ТС112-16-9 


ТС112-16-10 
ТС112-1 6-11 
ТС112-16-12 


ТС122-20-1 
ТС122-20-2 
ТС122-20-3 
ТС122-20-4 
ТС122-20-5 
ТС122-20-6 
ТС122-20-7 
ТС122-20-8 
ТС122-20-9 


ТС122-20-10 
ТС122-20-11 
ТС122-20-12 


ТС122-25-1 
ТС122-25-2 
ТС122-25-3 
ТС122-25-4 
ТС122-25-5 
ТС122-25-6 
ТС122-25-7 
ТС122-25-8 
ТС122-25-9 


ТС122-25-10 
ТС122-25-11 
ТС122-25-12 


ТС125-1 
ТС125-2 
ТС125-3 
ТС125-4 
ТС125-5 


Стр. 


146 
146 
146. 
146 
146 
146 
146 
146 
148 
148 
148 
148 
148 
148 
148 
148 
148 
148 
148 
148 
148 
148 
148 
148 
148 
148 
148 
148 
148 
148 
150 


150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
160 
160 
160 
162 
162 


265 


Продолжение перечня 


Тин 
прибора 
ТС125-6 162 ТС132-50-3 154 
ТС125-7 162 ТС132-50-4 154 
ТС125-8 162 ТС132-50-5 154 
ТС125-9 162 ТС1 32-50-6 154 
ТС125-10 162 ТС132-50-7 154 
ТС125-11 162 ТС132-50-8 154 
ТС125-12 162 ТС132-50-9 154 
ТС131-40-1 150 ТС132-50-10 156 
ТС131-40-2 150 ТС1 32-50-11 156 
ТС131-40-3 152 ТС1 32-50-12 156 
ТС131-40-4 152 ТС141-63-1 156 
ТС131-40-5 152 ТС141-63-2 156 
ТС131-40-6 152 ТС141-63-3 156 
ТС131-40-7 152 ТС141-63-4 156 
ТС131-40-8 152 ТС141-63-5 156 
ТС131-40-9 152 ТС141-63-6 156 
ТС1 31-40-10 152 ТС141-63-7 156 
1ТС131-40-11 152 ТС141-63-8 156 
ТС1 31-40-12 152 ТС141-63-9 156 
ТС! 31-50-1 152 ТС141-63-10 158 
ТС131-50-2 154 ТС141-63-11 158 
ТС131-50-3 154 ТС141-63-12 158 
ТС131-50-4 154 ТС141-80-1 158 
ТС! 31-50-5 154 ТС141-80-2 158 
ТС131-50-6 154 ТС141-80-3 158 
ТС131-50-7 154 ТС141-80-4 158 
ТС131-50-8 154 ТС141-80-5 158 
ТС131-50-9 154 ТС141-80-6 160 
ТС1 31-50-10 154 ТС141-80-7 160 
ТС131-50-11 156 ТС141-80-8 160 
ТС1 31-50-12 156 ТС141-80-9 160 
ТС132-40-1 150 ТС141-80-10 160 
ТС! 32-40-2 150 ТС141-80-11 160 
ТС! 32-40-3 152 ТС141-80-12 160 
ТС132-40-4 152 ТС142-63-1 156 
ТС132-40-5 152 ТС142-63-2 156 
ТС132-40-6 152 ТС142-63-3 156 
ТС132-40-7 152 ТС142-63-4 156 
ТС! 32-40-8 152 ТС142-63-5 156 
ТС132-40-9 152 ТС142-63-6 156 
ТС1 32-40-10 152 ТС142-63-7 156 
ТС1 32-40-11 152 ТС142-63-8 156 
ТС132-40-12 152 ТС142-63-9 156 
ТС! 32-50-1 152 ТС142-63-10 158 
ТС132-50-2 154 ТС142-63-11 158 
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Тип 

прибора 
ТС142-63-12 
ТС142-80-1 
ТС142-80-2 
ТС142-80-3 
ТС142-80-4 
ТС142-80-5 
ТС142-80-6 
Т<С142-80-7 
ТС142-80-8 
ТС142-80-9 
ТС142-80-10 
ТС142-80-11 
ТС142-80-12 
ТС160-1 
ТС160-2 
ТС160-3 
ТС160-4 
ТС160-5 
ТС160-6 
ТС160-7 
ТС160-8 
ТС160-9 
ТС160-10 
ТС160-11 
ТС160-12 
ТС161-1 60-2 
ТС161-160-3 
ТС161-1 60-4 
ТС161-160-5 
ТС161-160-6 
ТС161-160-7 
ТС161-160-8 
ТС161-1 60-9 
ТС161-160-10 
ТС161-160-11 
ТС161-160-12 
ТС161-200-2 
ТС161-200-3 
1ТС161-200-4 
ТС161-200-5 
ТС161-200-6 
ТС161-200-7 
ТС161-200-8 
ТС161-200-9 
ТС161-200-10 


Стр. 


158 
158 
158 
158 
158 
158 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
162 
162 
162 
162 
162 
162 
162 
162 
162 
164 
164 
164 
162 
162 
162 
162 
162 
162 
162 
162 
164 
164 
164 
164 
164 
164 
164 
164 
164 
164 
164 
164 


Продолжение перечня 


Тип 
прибора 


ТС! 61-200-11 
ТС161-200-12 
ТС171-250-2 
ТС171-250-3 
ТС171-250-4 
ТС171-250-5 
ТС171-250-6 
ТС171-250-7 
ТС171-250-8 
ТС171-250-9 
ТС171-250-10 
ТС171-250-11 
ТС171-250-12 
ТС171-320-2 
ТС171-320-3 
ТС171-320-4 
ТС171-320-5 
ТС171-320-6 
ТС171-320-7 
ТС171-320-8 
ТС171-320-9 
ТС171-320-10 
ТС171-320-11 
ТС171-320-12 
ТЧ25-3 
ТЧ25-4 
ТЧ25-5 
ТЧ25-6 
ТЧ25-7 
ТЧ25-8 
ТЧ25-9 
ТЧ25-10 
ТЧ25-11 
ТЧ25-12 
ТЧ25С-5 
ТЧ25С-6 
ТЧ25С-7 
ТЧ25С-8 
ТЧ40-3 
ТЧ40-4 
ТЧ40-5 
ТЧ40-6 
ТЧ40-7 
ТЧ40-8 
ТЧ40-9 


Стр. 


164 
164 
164 
164 
166 
166 
166 
166 
166 
166 
166 
166 
166 
166 
166 
166 
166 
166 
166 
166 
166 
166 
168 
168 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
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Окончание перечия 


Тип Стр. Тип Стр. 
прибора прибора 
ТЧ40-10 102 ТЧ80-7 104 
ТЧ40-11 102 ТЧ80-8 104 
ТЧ40-12 102 ТЧ80-9 104 
ТЧ50-3 102 ТЧ80-10 104 
ТЧ50-4 102 ТЧ80-11 104 
ТЧ50-5 104 ТЧ80-12 104 
ТЧ50-6 104 ТЧ100-3 104 
ТЧ50-7 104 ТЧ100-4 104 
ТЧ50-8 104 ТЧ100-5 106 
ТЧ50-9 104 ТЧ100-6 106 
ТЧ50-10 104 ГЧ100-7 106 
1450-11 104 ТЧ100-8 106 
ТЧ50-12 104 ТЧ100-9 106 
ТЧ50С-5 104 ТЧ100-10 106 
ТЧ50С-6 104 ТЧ100-11 106 
ТЧ50С-7 104 ТЧ100-12 106 
ТЧ50С-8 104 ТЧ100С-5 106 
ТЧ63-3 104 ТЧ100С-6 106 
ТЧ63-4 104 ТЧ100С-7 106 
ТЧ63-5 104 ТЧ100С-8 106 
ТЧ63-6 104 ТЧ125-3 106 
ТЧ63-7 104 ТЧ1 25-4 106 
пи ОООВИ- 
| _. ТЧ125-6 106 
ТЧ63-10 104 
ТЧ125-7 106 
ТЧ63-11 104 1Ч125-8 106 
ТЧ63-12 104 
ТЧ80-3 104 ТЧ125-9 106 
тЧ80-4 104 ТЧ125-10 106 
ТЧ80-5 104 ТЧ1 25-11 106 


ТЧ80-6 104 ТЧ125-12 106 
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